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LAUTE 

VETRARIA 

Diflint a in Libri Sette 

DEL 

R. P. ANTONIO NERI 

FIOR EN TINO 

Ne» cjuali fi Icoprìno marauigliofi ef_ 
fettine s'infegnano Segreti bellifiìmi 
dei Vetro nel Fuoco , Scaltre 
cofecuriofe . 

DEDICATA 

All' illujiriflìmi Signori 

G I A C O M ,Q 
G IO VA N 

POLLI 











IN VENETIA, M. DC. I.XIII. 



Appreso Giacomo Batti . 

ConLicenz, * tir* Superiori, i. 
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ILLVSTRIS 

w<#*- 

Signori , e Padro%;?,f} 

Colendiilìmi. tf ' 




A fama dèlia 
Virtù , della 
gentilezza ,■ e 
della cortesìa 



di VW SS. ili uft ridinne 
che concilia loro gli animi 
di quelli ancora , ; che non 
le conoscono , obbliga tal- 
*r mente tutti quelli, che han 

| 1 A a no 
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Ino fortuna di fame efpe- i 
Tiéza,che gli rende perpe- 
tur Schiauidel loro meri- 
ro.Io,che mi trouo nel nu- 
mero di quelli viuendo 
. amhiziolo di palelàr mi al 
■ Mondo quel Seruidore of- 
ifequiofilfimo , che vino 
delle SS.VV.llIuftrils.no«i 
anendo altro per la mia de. 
Jbolezza in che potergliele 
dimo/lrare % ricorlo alle o- 
pcre della mia profèlfione, 
e vengo adedicare a VV. 
SS. llluftrifs. quell’ Opera 
dell’ A RTE VETRA- 
RIA» che ; efce dalle mie i 

wi. - , . Stam- 
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Stampe: confidando* eh* 
fé bene fi tratta in quella d* 
vna materia fragile, che 
nondimeno eflèndo anche 
lucida trafparirà per me- 
zo di effa la mia iiuerenti£ 
madiuozione, c che le SS. 
VV. lHuftrifTìme gradi- 
ranno nella picciolczza 
del mio preferite la gran* 
dezza del mio defìderio di 
far molto più quando la 
fortuna me io permetta » 
Supplico intanto la Diui- 
na Bontà d*accrefcere di 
continuo le profferita , e 
le grandezze della loro 

A 3 , Ca- 
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Caia, come effe meritano * 
ed io delldero ; mentre coi 
iìnff mi confermo per fem- 
ore. •< 

Di V Vv SS. iUaftrfsime. 

*• .* .• -• • • • 1 [ • 
e, • i .. ■> . 

„ ; laVenetiili ^.diLuglioigéj, \r. 





BkatikeHumilifs^SeriT. 

, \i Giacomo Battio 
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CVRIOSO LETTORE. 




ON è dubbio aldi» 
no, che il Vetro £ 
vno de i veri frutti 
del l'arte del fuoco» 
poiché molto fi 
aflomigliaad ogni 
forte di minerai e,c 
mezQ minerale, quantunque: ila va 
comporto, e dall'Arte fatto .Hà furto» 
ncnel fuoco, c permanenza ih quel^ 
lo , anzi a guifadel perfetto , e lucido 
metallo dell'Oro » nel fuoco fi affina 
puiifee , e farti bello . £ cofa chiara ** 
cherii fua vfoin vaff per bere , e altr 
commodi per feruitio dell* huomo è 
molto più gentile , vago » e nobile di 
quali! vogliametallo,ò pietra atta i 
fare tali lauori, che oltre al la facilità, 
« poca fpefa , conche fifa ,, cin ogni 
luogo rt porta fareyè piùdelicato, pu- 
litole viftofo d'ogn'altra maniera og- 
gi al mondo ootàrNel feruitio poi del 
Parte dertillatoria,e Spargirica è cosi 
ni le,per non dir necertaria ne i medi-- 
«amenti dell'huomo, che faria quali 

A 4 impot 
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imponibile fenfea il mezo del Vetro 
poterli fare , come di quello li fanno 
tante forti Ji vali, e inft romei iti, come 
Bozze, Capelli; Reci pienti, Pellicani 
Lenti, Scolte, Antenjtonj, Serpenti- 
nc, Fiale, Nalfe, Qnad retti, A npollc, 
oui filofofici,Palle,e infinite alrre for 
ti di vali , che tutto il giorno sbollen- 
tano per comporrete fare Elifiri, Ar- 
eani,Quinteefséttic,Sali,Zo/li,Vitrio 
li, Mercuri; , Tinture ,Separacioni di 
Rìenicnri;tutte cofe metalliche^ mol 
te altre, che tutto il giorno donano , 
e fanno,oltreall'Aque forti ,e Acque 
Regie; tanto neceilarie a i partitori,e 
macftn di Zecche de-’Principi,peraf- 
fìnarcgli Ori, e Argentee ridurli alla 
Joro perfettioue . In eff etto dal vetro 
ii cauano tanti benefici; per feruit» 
dcll’h uomo , che pare quali cola im- 
poni bd': poterli fare fenza il fuo vfo, 
e ben li conofcc in quello ,fi come in 
ogn'altra cofa, la gran prouidentiad' 
Iddio, che dà cofa di tanto bi fogno ,e 
vtile all'huomo hd fatto le materie, di 
che fi compone il Vetro, tantoabbó- 
dante in ogni luogo, e Regione che 

con 



con molta facilità fi può fare per tut- 
to . IJ vetro é ancora ornaméto gra- 
ffe de Tempi; di Dio, perche di* lui 
oltre à molte altre cole , filano tante 
belle vctriatcornafe di vaghe pitture 
nelle quali i colori metallici fi turné* 
tano di manierale tanto vàiamente » 
che fembrano tante gioie orientali^ 
nelle fornaci vetrarie fi colorifconot 
vetri di tanti colorii e di tanta belici* 
za, e pctfcttioneychè no pareli poflà 
trouarc materia à lui limile interra. 
L’ inuetione del vetro fi puoi credere 
fia antiriijfilma , perche la Sacra Scrt- 
tura nei libri di lob al Cap . 2 8 . dice 
Won ndtqtu&itu* ri ottrum , >el vitrum 
& c . li che rende chiara teftunomà- 
*a, che il vetro anticamente foflc in* 
uentaeo, poiché S. Girolamo dice,ef- 
scr lob drfccfo da Abraamo , & efier 
figliuolo di Zanech , defeendéte da 
Efaii, e così quinto da: efiò Abraamo; 
Vogliono molti > e forfè con qualche 
ragione ,che i' munriondel vetrn fia 
fiata trouata da Alchimrfii; che volè- 
do loro imitare le gioie , trouaflero ii 
vetro 1 cofafòrfe non molto lontana 
' 4 J dal 
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Salverò; poiché come moftro chiaro* * 
nelQuinto Libro della ptefenteope- 
raJL modo d’imitare tutte le gioiellisi 
qual modo fi vede la. vetri hcatione 
delle pictre,.che per loro-fleflegiarnai 
fódcrbbono , e vetruficarebbono. Pii- , 
uio puole > che il vetro fufle trouato à 
«afo in Soria alla bacca delfiu me Bel- 
lo, da certi Mercanti quiiii (pinti da 
fortnna di mare, e conftretti fermarli 
e per cibarli nel far fuoco in terra,oue 
era quatitd di quella forte di.erba, che 
molti chiamano Chalì , le cui ceneri 
fanno la Sodale Roccheua,quefta da. 
fuoco abbruciatale per. talforza vni- 
toii la; Aia cenere, e (ale con farei j a, e 
pietre atte .^vetrificarli; fi fecero ve- 
tro,cofa,che illuminò l'intelletto dell* 
hiiomG) di modo , e maniera di fare , 
non.folo il. vetro,, mà ìi Griftallo,e Cri- 
Ballino , e tante altre belle cofe , che 
di.efìò A fanno :e di più fi tiene , eh» 
attempo di Tiberio Imperatore folk: 
inuentato il modo di. farc ii. Vetro; 
malleabile , cofa poi Anarita ,e hog- 
gi occulta del tutto , perche fe talco 
fojiota hog giiolfc, Tenga dubbio £*■ 



iti 

«•ìa da ftimare perla fu* bellezza, è 
incorruttibilità più. dell'Argento , e 
O o/end o che del vetro nona Ice riK 

gine, non fapore ,. nò. odore , ne qua- 
Ltàalcuna . Apporta ia oltre còmo- 
do grande alì’huomonel Ino vfodelli 
occhiali , e delle fpere , che fé bene 1 # 
vno fi puoi fare di cnftallo naturale ,, 
detto di Motagna, e l'altro con la me- 
jftura , detta di.acciale,cornpofitione 
fatt di ramcye (lagno, nondimeno,, 
e nell* vno , e neh 'altro , il vetro è più 
commodòjdi manco fpcfa, più vago, 
e di miglior effetto : maflime nelle 
fpere, che oltre alla difficulta, e fpefa 
nel farle,nonrapprefentano al viuo , 
come il vetro, c quel che è peggio, in. 
breue tempo nnpaihdifcono, nò rap- 
prcfcntando cola alcuna .. Onde per - 
quelle,, c per moit'altre ragioni fi 
puoi ben concludere, che il vetro fia 
vna delle nobil cofe, che babbi hoggi 
l’huomo pervio fuo in terra . Ioha- 
uédo nell'Arte Vetraria lauorato più 
tépo,& in quella villo molte cofe,mi 
fono molfo a dar notiti a al mòdo par, 
tC di quello, che ho Vifto,e operato in 

ella 
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efta,efebeneil modo di fere k fàft, 
bolliti , e fritte é noto a molti e tutta 
uia mi i parfo , che la materia ricer- 
chi trattartene, come fò io chiamine- 
te, e didimamente , con alcune olTcr- 
uationi, e diligenze , che fé faranno 
•ben confiderà te , non faranno giudi- 
cate del tutto inutili, anzi per auuen- 
tura neccffarie, e noie a pochi ; oltre 
' al modo mio particolare dell'eftrarci 
fili per fare vnCrifhilo nobilitiamo, 
che fcrartcfìcc farà nel farlo diligen- 
te, fìcome io co chiare dimoftrationi 
lopalcfo,e infegno : Tara cofa tanto 
,vaga, e nobile, quanto forfè hoggì fi 
faccia, òpoifafare in altra maniera ; 
e in queflo, in ogn’altra materiche 
io tratto nel la prefente opera , troue- 
ra il diligente, e curiofo operatore, 
che io hò fcritto, e moflrato la venta 
non dettami, ò perfuafaim da qual li 
ila pcrfona,mà operata, e ipenmen- 
tata afra! volte con ie raie mani , ha^ 
ncndo io Tempre hauuto diradi fcri- 
nere, e di dire la verità , E ie alcuno 
fpc rimenta ndo le mie ricette, e modi 
di fare i colori, pa}e, e tinture, nó gl 

pu- 

— j 



riufciffc fare, quanto io ferino; noni i 
igomeiui per qnéfto ,nc creda, eirto 
babbi fcritto bugia ,naa penfi di haue» 
re errato in qualche cola, c matfì- 
me quelli , che nò hanno mai pai ma- 
nipolato binili co fe, perche è jnapof- 
iìbile, che que/li per la prima volta 
portino eifere maeflri : però reiterino 
l'opera , che Tempre la farano miglio- 
re, e in vltimo perfetta; fi come io de- 
formo , Auucrtiico in particolare ad 
•hauerfi conbderatioae nc j colori, de 
i quali non fi può dare certa ,e deter- 
minata dofe anzi con P efperienza • e 
pratica fideue imparare , ccoji hoc- 
chiome gmditio conofcei^quandova 
vetro è colorito à bailanza ,coforme 
al lauoro, perche deue feruire* e nelle 
palle fatte à unitariane di gioie, con- 
forme alla groficzza/iicheiì voglio- 
no fare; auuerxendo, che quelle vano 
legate in oro con foglia , come netti 
anelile altroue, vogliono sépre efler 
piu fcarriche , e quelle ,che vano pur 
Jcgate in oro , ma deuonoflarc pep- 
ipente all'aria, com e cecchini , e fimi- 

b voghenoeifer jpm wrichp *ccQfe 

Mite 



tuttoché quafi è imponibile il poter- 
le infegnare : jnà fi rimette il tutto al 
giuditio-dcl curiofo operatore. Aucr. 
tali ancora, eco diligenza ; che le ma- 
terie , e colori fiano ben preparati 
afiòtigliatiidi cheper efler meglio fi- 
curo,chi vuol fare cofa efquifiia,prc - 
pari, e faccia tutti i. colori da fe mede 
fimo, fi come io infegno. perche cosi 
fera certo , l'opera douergli riufcire 
felicemete. Il fuoco in quefi'Aw è di 
notabile importaza, anzi quello , che 
perfettjcna ogni cofa,, e fenza il qual 
niente fi ptiolfarerperò fi habbia có- 
fidcratiorvd darlod proporzione, e in 
particolar, con legno forti , e fece he , 
guardandofi.dalje loro fumofita,che 
sépre nuocer e fi d ano matfìme nelle 
fornac.i,oue i vafi,e padelle Hanno a- 
pcrti ,e il vetro poi riceuerebbe un- 
perfettione, c bruttezza notabile . In * 

oltre dico , che l'opera tare fard, ò fi . 
Èira diligete ,e pratico, e opererà pu« 
tualme ntc,come. io defcnuo,trouerà 
verità* nella prefentc Opera >e che io 
(blo hò publicato , e da to al mondo 
quanto hò proviate* c fp erimentato . 

Efc 



E fc conofccrò le: mie: fatiche effer/ 
-grate ai módo,comc fpero ;.m # lnani- 
marò forfè pubiicare J’àltremie fati- 
che di tanti anni fatte in diuerfe parti 
delmodo nell’Arte Chimica-, e Spar~ 
girica> che per ferui&o deli’huomo 
.credo non ha maggior cofa nella na- 
tura^ nota, e perfetta nell’età antica, 
qual fece efier li huomini in quella ef- 
pcrti per Dei , che poi come tali era- 
no tenuti, e reputali. Nò m’allarghe- 
rò d’auantaggio, perche hauendo io 
nell’opera defcncto ogni particolare 
tanto chiarore duflintOjrcfto /ìcuro, 
,che chi vorrà errare fi bella pattala 
quafi imponìbile iJ poterlo far, haué- 
done però per prima fatto l’èfipenen- 
tia, e pratica . Adunque tuttofi pigli 
da me in buona parte,fi come io can- 
didamente ho fattoiaprefente Cpe- 
ra,pmna a glonadi Dio^poi a gufto,, 
benefìzio,&vtile vmueriaie .. 



CQNTENVTQ Dii TV1HA\ li! OBERAR 

S I mofi'rano i ver j modi dicauare il 

' Sale de]£QÌuerinojJ^oechettadi! 

Ile- 



Leuante,Soda diSpaga, Herba Fel- 
c ie, & altre herbe abbondanti inTo- 
fcana , per far il bollito, che fi dice en- 
tello artificiale , con vn modo di ca- 
uare detti fall chimicamente da fare 
Criflallomarauiglicfo, e il modo di 
fare le fritte di Cnftallo , Critelhno , 
Vetro comune , e Crifiallo di monta- 
gna . Il modo di preparare molti co- 
lori, acciò fiano piti lampanti>c di far- 
ne la maggior parte.e nel vetro li co- 
lori caletti di Gazzei a marina. Gi- 
allo d'oro, Granato, Ametifio, Zaffi- 
ro, Nero vdutatOjMarmorino, Rof- 
fo in corpo, Lattiino ; Perfichino > 
Perla orientale, di Aierino,convn*- 
acqua marina marauigliofa,e il mo- 
do di fare il vetro di piombo in colore 
di Smeraldo orientale. Topazio Gri- 
fopazio ,€elefte , Zaffiro, Giallo d'- 
oro, Ingranato , & altri colori , & il 
modo di colorire il entello di móta- 
gna in color permanente di Rubi- 
ne , Balafeio, Topazio Opale, e Gira 
fole . con il vero modo di far le pa- 
tte di tutti i colori , che imiteranno! 
veri Smeraldi *.Topa*# cGniopazif 






Zaffiri , Granati & Acque marine, 
con vn nuouo modo chimico da jar~ 
Jepiù dure , e più beile del ['ordinarie, 
e j] modo di lare tutti ii /inaiti da oro 
di tutti i colori , il Rofictiero , e rollo 
trafparente, cofa nuoua in Europa, 
óc i modi facilitimi dicauar Ja Lacca 
dalChermefi , Verzino, e Rcbbia, 
fiori di Gineftra , Fiora Jifi , fior Cap- 
pucci, di B orrana, Rofohcci,di 
Melagrana , Rofc rote , incar- 
nate , e d* ogni colore da . * 
tutte i' erbe, e fiori, 
con il modo di 
fare J ’Az- 
zuro 

oltramarmo , e 

altre co e 
curio- 

: k. 
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DELL'ARTE 

vetraria 

DI PRETTE ANTONIO NERI 

. Linnjj palaia. 

ji tonar tifale del Tolue rivo 7{oc chef - 
ta y e Soda, con il quale fi fa la fritta del, 
Cnfialloydmo Rolliti, fondamento del. 
ÌJ.rte Vetraria , con mentono y efccr ci* 
moda . Cap*. J*. 

L Poluerino , ò Roc- 
chetta , che viene di 
Leuante , e Soria , è 
cenere di certa erba 
che quiui è abbonda 
t« : non è dubbio al- 
cuno , che fa il Sale j 
piu bianco affa ij, che non fa la Soda di 
Spagna , e però quadoii vuol fare vii 
criftallo di tutta peiftttione , c belicz. 
za, fi faccia co il falecauato. dal Poi* 
uerino,ó Rocchetta di Leu antcypcr- 
che la Soda di Spagna, come piu graf 
fà.febenc dà piu Tali , tutt auia il Cri- 
r Hallo - 
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ftallo fatto'comJ iuo Tale Tempre lira 
a il'azzurigno, e nò kd quel candore 
e bellezza, comequàdo è facto con 
il Polverino , ò Rocchetta di Leuate. 
Ilmodo aduque dei caua re il Tale iper. 
fetta mente e dali r vnc*e dall r a ltro è il 
fcguéte,cotne piu volte hò praticato. 

La cenere di Sona fi vagli con va- 
ghetto fìtto, acciò i pezzetti non paf- 
fino,mi folola cenere: la Rocchetta 
fi petti in pile di pietra,e nò di naeta!~ 
lo, perche piglia il Tuo colore, con pe- 
tto ni di ferro, & il /inaile Ja Soda di 
Spagna, c fi vaglino con vaglietto fit- 
to, che in quefto confitte cattarne piu 
ò menatele .. Nel comprare l’vna ,e 
l r altra fiauuerta, che fia copiola di 
fale: quefto fi conofce d toccarla con 
la lingua, per fentire come fia falata ; 
mà il più ficuro modo di tutti è farne 
il faggio in vn coreggiolo , c vedere , 
come comporta affai rena , ò tarfo ,, 
cofi volgare nell'arte,. c che i concia- 
tori fanno beni/lìmo .. 

Si ha b biande caldaie di rame mu- 
rate co' Tuoi fornelli , come quellcde 0 ’ 
tintori , e maggiori, e minori fecódo 

i’occa^ 



io D tlfji rtUUtrtris, 

?ocafioni di fare maggiore.ò minore 
quàtiti di fale,Qycftc caldaie/! epino 
di acqua comune pulirà,, c chiara, e fi 
dia fuoco còJegnc fecclie,che nófac. 
ciano fumo e quadoji’aqua baile bene 
fi butt fòpra il polucrmo vagliatolo 
me fopra in honefia qualità ,c propor 
rione fecódo ia quatità delJ’aequa fi 
cótinui il fuoco a far bollire tnefccLV 
do sépre có vna pala di legno in fódo 
acciò il Polo ermo s’incorpori con f- 
acqua,e nc efea tutto il fuo fàlc, con* 
tinuando d bollir fino fia calato ?n 
terza d’acqua $ fi riempino le caldaie 
di nuona acquaie bollino fino cali la 
meta, all’hora è fatto vn rano pregno 
di falejMd acciò il Tale fia in maggior 
quantità>e più bianco ,fi butti nelle 
caldaie, quando bollono, auanti dei 
poluerino, libre dieci in circaper cal- 
daia di gruma di botte di vino rollò, 
dettò Tartaro, prima brucciato fcla* 
mente in color nero, e fi lafci foluert 
nel? acqua calda , mefcolando con la 
pala di legno , poi fi metta il Folucri- 
no , come fopra; Quello dclTartaro 
è modo fegreto , eò il quale fi ha più 
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Tale , e fi fi il Cnitailo più bianco, c 
viftofo ; quando l'acqua é calata i due 
terzi ,c che il ranno é ben pregno di 
(ale ; fi allenti il fuoco da He calda je, e 
fi h abbia in ordine molte conche di 
terra , che prima fiano fiate piene d<- 
acqua comune per fei giorni , e que- 
llo accio imbeuano manco ranno , e 
fale . e così con r oro aiuoli grandi di 
rame fi cani il ranno dalle conche , e 
Umetta m dette conche, &infieme 
fi esumo te ceneri dailc caldaie > &il 
tutto fi metta nelle dette conche , & 
quelle fono piene , fi Jafci fiare così 
per due giorni , che in detto tempo 
fa cenere fura A a tutta in fiondo , & ii 
ranno reitera aliai chiaro , all’ hora 
conromanioii di rame pianamente, 
acciò il fondo non fi folleiii,es’imor- 
feidi, fi caui il ranno chiaro , c fi met- 
ta in altre conche vote, c fi Jafci fiare 
il ranno per due giorni , e di nuouo 
dando in fondo altra terrefireità, la 
rannata vien più chiara, limpida ,c 
qirfcfio fi reiteri tre volte , che così se 
haranno le rannate iimpidijffimc , e 
fi ogn i terrefireità , che fi 

fa 
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fa poi il fa le affai fino , c perfetto , e di 
nuouo fi nempino le caldaicdinuo- 
ua acqua, e bollino , mettendole die 
ci libre di tartaro per caldara , come 
sopra, ePoluerinoal folito, continu- 
andoci uefta operatione fino ri è ma- 
teria . Per irtringere dette rànate , c 
cariarne il fuo Tale, filauino prima le 
caldaie con acqua pulita , e fi empmo 
• della fu detta ranata raffinatale rif. 

chiarata ,come fopra facendo bollire 
pianamente , e fi attenda à riempire 
le caldaie di detta ranata > fino fi veda 
infpeffare la r anata , che vuol comin- 
ciare à buttare il Tale , cofa , che fuol 
feguire in capo di venti quattro hore 
incirca, che in iuperficic della caldaia 
fi comincia à vedere i fiale biàco,chc 
pare vna ragna,ó telaiall'hora fi hab. 
bia vna cazza bucata con piu buch • » ’ 

e fi tenga in fondo la caldaia, & il Tale 
vi calcherà fopra ,fi caua di quando 
in quando, lanciando prima bene /co- 
lare la rannata nella^caldaiajC fi met. 
te il [ale in martelli, òuero conchettc 
di terra , acciò il ranno fcoli meglio , 
quale [colatura fi recupera, e fi torna 

nel- 






nella caldaia,e il fale fi afciuga>e fico- 
continua così, fino fi babbi tutto il fa* 
le della caldaia, md bifognaauuettir 
quando comincia à buttare il fale, di 
dargli fuoco gentile , e lento » perche 
fefi daffe fuoco gagliardo, il fale fi 
attaccheria alla caldaia > & in taljcafo 
per efler fale potente, rompe fempre 
la caldaia , colà interuenutami qual- 
che volta ; però fi auuerta quello fo- 
pra ogni cofa,e vi fi vii gran patieza, 
e diligenza, il fale > che è nelle còche 
òmaftelli ,quandoè fcolato bene ,fi 
caua , e fi mette ui caffè di legno, ò ti- 
ni di legno per afciugar meglio ogni 
humiditd , chefuccede m pili giorni, 
fecondo le flagioni ,in chefìfà , pcrò 
il fegreto di fare affai fale , e bello cò- 
fifte nel tartaro , come fopra fi è di-* 
inoltrato . Io d’ogni trecento libre 
di cenere di Leuantc per ordinario 
cauauo da ottanta in nonata libre di 
fale ; come il fale èbene afeiuto , all*- 
bora fi fpeaza grofiòmodo, e fi met- 
te in calcara a Secare a calore lentia 
fimo, c con vn’mfirumento di ferro, 
detto ftiauolo dalli Artifii di fornace 
ss - • J fi 
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fi fpczza , e fi mefcola , come la Frit- 
ta ^ quando ébenafciuto da ogni hu- 
miditd,amiertèdo Tempre, che la cal- 
cara nó fia troppo calda , rad tépera- 
ta, all’hora fi cani della calcara , e fi 
pefta beniflimo in pile di pietra , e fi 
vaglia Có vaglictto piccolo, accioche 
' h maggiori grani, che ne efcano,non 
pallino di grandezza il granello del 
Tormento. 

Quello Tale così pefio > vagliato, e 
afeiuto fi ferba à parte in luogo pre- 
Teruatoidalla pomere peri'vfodi fare, 
la Fritta di cnfìaÙo, il cui modo di 
farla è Pinfrafcritto, che Tegur , 

Modo di faro la Fritta di Cri/lallo , aU 
(j trimente detto bollito . Cap. i i. 

Q VANDO fi Tuoic far vn enfia L 
lo bello, e di tutu perfezione , 
veggafi di hauere Tarfo bianchirtì- 
mo. A Murano vfanoquocoli del Te- 
fino f pietra abbondante nel fiume 
Telino . Il Taifoèvna fpecie di mar- 
mo duro, e bianco, che inTofcana fi 
a piè della Verucola diPifa, a Sera* 
ueza , & d Mafia di Carrara > e nel 
fiume Arno fopra,e lotto di Firenze, 

& 



Digitized by Google 




Libro Trimo . 15 

& in altri luoghi ancorale pietra affai 
notale conofciuta, fi auuerca di auere 
di queila forte di Tarfo, che è bianchif. 
fìmo , che non abbia vene nere , riè 
giallognole in forma di ruggine , ma . 
che fìa candido,e puro. Auuertendo , 
che ogni pietra che con l'acciaiolo , o 
vero fucilerà fuoco,e atta a vetrifica- 
re^ a fare il vetro, e criflallo, e tutte 
quelle pietre, che non fanno fuoco co 
acciaiolo, o fucile,come fopra^ion ve- 
trificano mai y il che ferua per auuifò 
per poter conofccre le pietre,che pof- 
ibn trafmutar/ì in vetro da quelle,che 
non fi poflono trafmutare . 

Quello Tarlo più bello,e bianco > 
che fia poffibile, fi pelli minutamente 
in polucre in pile di pietra, e non di 
bronzo,o altrò metallo,acciò non pi- * 
gl lono , come piglierebbono il color 
del metallo,cofa che poi tignerebbe il 
vctro,e criflalio, e lo farebe imperfet- 
to y i peftoni poi per neceflìtà fieno di 
ferro, che d'altra materia nonpotreb. 
bonofar i'effetto;poluerizato bene, e 
fine il Tarfo fi flacci con faccio fitto , 
che tutta». T importanza ita ; che il 

fì Tar : 



2 6 Dell' .Arte Vetrari * . 

Tarfo fiapeilato fine come farina, di 
maniera,chc tutto pafii per ftaccio fit. 
to . Piglifi adunque per efempio libre 
dugento di Tarfo fi acci aro fine,come 
fopra , e di faie di Poluerino pefto , c 
tacciato come fopra libre cento tren- 
ta in circa , fi mefcoli , & vnifea bene 
v ogni cofa infieme , e così imito , e ben f 
, mefcolatofimettainla calcara ,• che 
per prima fia fcaldata bene, perche fe 
fi mettefle a calcara fredda , la Fritta 
non fi faria ; in principio per vn'hora 
fi diafuoco temperato, però Tempre 
mai con il riauolo fi mefcoli la Fritta , 
acciò s'incorpori, e fi calcini bene,poi 
fe gl'augumenti il fuoco,feinpre me- 
fcolando bene laFrita con il riauolo* 
perche quello importa affai, e quello 
modo di fare fi continui Tempre mai 
per cinque hore , continuandoli Tem- 
pre il fuoco potente . 

La calcara è vna forte di/orno cal- 
cinatoi*iO,che fi via in tutte le fornaci 
del vetro, cofa molto nota, e vulgareiil 
riauolo è ancora lui vno finimento di ^ 
ferroalfailungo ,, con il quale fiagita 
la Fritta continuamente, pure ancora 

* lvu 
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Libro Tvimo \ ^ xy 
lui finimento afiài noto nelle fornaci 
vetrarie ; in capo adunque di cinque 
hore io faceuo cauar la Fritta di calca, 
ra, la quale quando in detto tempo hà 
auuto il fuoco a ragionerò* è fiata agi. 
tata bene con il riauolo,come fopra , 
è fattale fiagionata , la qual Fritta fa- 
ceuo mettere in luogo afciutto in pal- 
co , e la faceuo coprir bene con vna 
tela ; acciò non vicafcatfe fopra polue- 
re,nè immondizie,che in quefio bife— 
gna vfare gran diligenza , fe fi vuole 
auere criftalo bello la Fritta quando 
è fatta con le diligenze fopradette,vie. 
ne bianca, e candida , come vna neuc' 
del cielo . Quando il Tarlo c magro fe 
li dia dieci libbre di Tale di più alla dofe 
detta in circaa'mperò alla prima Fritta 
fi fa fempre fpenenza dai pratichi có- 
ciaton di metterne in vn coreggiuolo 
e quefio mefiò in vna padella di vetro 
pulitole dere fé pulilce bene,e prefio; 
• e di cosi fi vede, (e la Fritta è tenera, ò 
\ dura,& allora, s'acrefce,o fi fininuifee 
la dofe del Sale . QucfiaJFritta di cri- 
fiallo, come fopra fi è detto, fi nene in 
luogo afeiutto , oue non fia punto di 

' B x v vnn- 




Z% Dell'arte Vetraria, 
validità* perche fle i terreni * e luoghi 
vmidi la Fritta di criftallo , patirebbe 
affai: poiché il Tuo Tale fi fciorebbe,an- 
drebbe inacqua e rimarrebbe il Tarlo 
folo,quale per fé non vetrificherebbe, 
ne anco fi bagna quefta Fritta,come fi 
fanno l’altre , e quando fi lafcia ilare , 
fatta tre , o quattro mefi -è molto me- 
glio per mettere in padelle , e più pre- 
do pulifce . Quello t il modò di far la 
Fritta di criftallo con fue dofe , e cir- 
coftanze, come io hò fatto più volte. 

jlltro modo di cauarc il . f ale del Tolue - 

• rino , che fa il criftallo tanto bello , t 
chiaro , quanto il criftallo di monta - 
gna,medonuouo da meinuentato . 

* ~ Cap. III. 

P IGLISI il Poluerino di Leuante 
beneflacdatOje fi metta in orina, 
li grandi di vetro lotati infondo a ce- 
nere,© rena in fornell i, Te li dia fuoco 
lento , auendoli prima pieni di acqua 
comune , dandoli fuoco temperato 
per più hore nel fornello , e fi lafcino 
tantoché fuapori la metà dell’acqua, 
freddato il fornello , fi decanti piana- 

ìhen- 
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, v Libro Vrimol 29 
Olente l’acqua in catmcllediterra m- 
uetriate, rimettendo nuoua acqua fo- 
pra le residenze del Polii ermo, e fi 
bolla come fopra . Qu$Ao fi reiteri 
fino l’acqua abbi cauato tutto il Tale , 
che fi conofce quando al guiìo l’ac- 
qua non e piu (aiata, & a l’occhio non 
e piu carica di colore; fi lubbi di que- 
lla li (eia quella quantità fi vuole , e fi 
feltrino quelle lifcie,e feltrate fi laici- 
no ilare in catinelle inuetnate a pofa- 
rc per quattro/) fei giorni,checosi la- 
feeranno vna grà parte di lor terreilrc 
ità,poi fi tornino a feltrare di niioiìo>e 
così faranno purificate , e feparate da 
vna grà parte della lor terreilreita; ai- 
tar fi mettino queile lifeie a fuaporar* 
in orinali di vetro lotati in fondo in 
forn elli, in cenere,o rena a fuoco len- 
to, & in vitiino quando fi afciugala 
materia, fi auucrtifca , che il fuoco fia 
lem iffitno,aeciò non fi abbrucile gua- 
fli il fale,quale afeiuto bene,fl caui del- 
li ormali per vedere fe fuilèro rotti nel 
fondo, che fuoie fuccedere fpeflb, nel 
qual calo fi metta detto faje in altri 
orinali buoni,, pur lotatun fondo, c 

B 1 per 



30 DeWJrte Vetraria 
per fopra fi empino d’acqua comune, 
pura , e chiara , & in fornello in ce- 
neremo rena a fuòcQ lento;fcmprc mai 
fi faccino fuaporare vn’ottauo di det- 
ta acqua , poi fredda il fornello fi voti 
qucft’acqua piena, e pregna di Tale , in 
catinelle di terra inuetnate, è come 1* 
acqua e pofata ventiquattro fiore , fi 
feltri con diligenza che il Tale lafcicrà 
dell’altra terrcftreità,c feccie/uapori 
quella lifeia feltrata in orinali a fuoco 
lento , & in vltimo più lento , acciò il 
fale non s’abbruciaflì , quale fale di 
jiuouo fi torni in orinali, e con acqua 
comune a foluere, comefopra in tut- 
to , e per tutto, reiterando queft’ope- 
ra,fino che il fale non laida dopo di fc 
più terreftreità,ne fecce; allora fi aue- 
rà vn fale tanto puro , e perfetto , del 
quale fe ne farà Fritta, come fopra s’e 
detto con Tarfo bianco, e fine , fi farà 
vn cnfiallo,che di bellezzambianchez- 
zame fplendorcauanzerà il criftallo di 
montagna, etiam l’Orientale ; fi deua 
fare queft’opcra in vafi di vetro, e non 
di rame,come fopra fi dice , perche il 
fale fempre tira a fe del colore del me* 

tal- 
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tallo,e però iempre verdeggia . Que- 
lla fe bene c opera alquàtolaboriofa, 
e con efla faccia poca qui ntità di fale, 
tuttauia farà vn criftaJio degno di 
ogni gran Prencipe,per poterne fare 
ogni lorte di vali , e lauori . Quella 
fu mia inuenzione , doue ne feci per 
molte volte Iperienza , con felice fac- 
cende mio gran gufto » 



^Huertiiftentoper il giallo foro in Cri • 
ftallo , Cap. IV. 

' A WERTISCASI, che quando 
JljL nel lale del ppluerino vi e me- 
fcolato il fale di Tartaro come s’e det- 
to in principio per far criftallo bellone 
bianco,perchc la Frita fatea con detto 
fale non ebuonoper fa re. il giallo d' 
orOjche in tal cafo non vi fi può far tal 
colore, ma fi bene tutti li altri colori > 
ma per farb il giallo d'oro fi deue fo- 

10 fare la Fritta con N il fale cauato 
fcmplicemente dal Poluerino , perq 
purificato,come fopra,che altrimenti 

11 giallo non vi veria . 
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32 BelF^rte Vetraria. 

Triodo di fare il fale dell* erba detta Pel* 
ce 7 che fa il Chriflall* affai bello • 
Cap. V. 

I N Pifa feci efperienza della cene- 
re dell’erba detta Felce > che in 
tanta abbondanza na/ce in Tofcana , . 
la quàl’erba vuol’efler tagliata dalla 
terra, quando, è verde alla fine del 
mefe di Maggio, fino a mezo Gin* 
gno,& a Luna crefcéte, quali vicino 
alla fua oppofizione con il Sole , per- 
che allora dett'erba è in perfezione , 
c dà molto fale, più che non faria in 
altri tempi, e di miglior natura e ner- 
, no , e bianchezza , perche quando fi 
lafciafli feccar da fe soprà il terreno , 
dà poco fale , e poco buono . Quella 
erba tagliata dalla terra, come fopra, 
e ammontata>prelio appalìifee, allo- 
ca fi abbrucia benifiimo,e lafcia la fua 
eenere.Da quella cenere con le rego. 
lc,ofieruazioni,e diligenze dette di fou 
pra nel fale del poluerino di Leuante, 
le ne caua vn fale purificato, e buono; 
del quale io feci Fritta conTarfobello, 
- ebeti . 
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e ben (tacciato , la qual Fritta in pa-~ 
dclla^olò beniflimo,e mi dette vn cri- 
ftallo bello, e molto più dolce del cri- 
dallo ordinario , poiché aueua affai 
ncruo,e fi piegala molto più,che non 
fàil criflalloordinario,tirifi in fili rot- 
tili, come lo feci tirare, & a quella 
Fritta fe li può dare il colore del giallo 
d'or© ilupendojauuertendo non vi fi a 
dentro fiale di Tartaro , come fiopra il 
e auuertito , perche ne anco in quella 
Verria il giallo d’oro; il giallo d’oro, 
che fi dà a quello criilalìo viene affai 
più bello , e vago , che non fa nel cri- 
fiallo fatto eòa il /ale di Poiuerino di 
Leuante , e di quello cnftallo fiene 
può fare ogni forte di Jauoro , cóme 
dell'altro. 

\ 

Modo di fare vrì altro fate che farà vn 
-, criftallo marauigliofo 3 e fingendo « -, 

. Gap. VI. 

F ACCISI cenere con il modo fc- 
pradetto de i gufici , e gamberi 
faue Zecche la ftate,quando i contadi- 
ai hanno battuto, e cauatone le faue, 

\ * B 5 
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da quella cenere con le regole, e dili- 
genze dette nel fai del Poluerino di 
Leuante , fe ne caui il fuo fale , quale 
fara marauigliofo, del quale fattone 
Fritta con Tarfo bianco , e ben ftae-* 
ciato, come fopra s’è detto diffidarne- 
te , A farà vna Fritta nobiliflima , la 
quale in padella farà vn criftallo di 
tutta bticzza;ii medeAmo fi farà dal- 
le ceneri di cauoh, del Rouo, cioè ipi- 
no^che fa le more,e da fagginali anco* 
ra,e da i giunehi,e canucciè de'paludi, 
e da molte altre erbe , che daranno il 
lor fale, con il quale facendo Fritte al 
foiito,fi faranno crifialli belLflimi,co- 
me ogni ipirito gentile , e curiofo po- 
trà con l'efpenenza prouare , perche 
conl'efpericnza fi troua,e impara più 
afiài,chenonfifitconlungofludiare « 

Sale , che fari vn crtfiallo affat bello . 

Cap.ViL 

C AVISI il fale della Calcina , che 
ferue per murare , e quello iàle 
pm itìcato fi mefcoli con il fale del 
-JPoiuenno di Leuante ordinario a ra-» 

g J °- 
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gione di libre due per cento,cioè libre 
due di Tale di Calcina , c libre cento di 
fàle di Poluerino purificato^ ben fat- 
to , come fopra fi dice ; di quello fale 
cosìmefcolatofi faccia Fritta all'or- 
dinario^ fi metta in padella a pulire ; 
come fi dirà auanti nel modo di fare 
il criftallo crifiallino,e vetro comune> 
che così s'aucrà vn crifiallo affai va- 

go ,e bello . 

*■ « 

Modo di fare la Fritta ordinaria , cioè 
Voluerino 3 di Bacchettate di Soda di 
Spagna. 

. Gap. Vili. 

L A Fritta non è altroché vna cal- 
cinazione de'materiali, che fanno 
il vetro , efe bene fenza calcinazione 
fonderebbono,e farebbono vetro tilt- 
tauia quefto fuccederebbe con vna 
lunghezzadi tempo, e falliche gran- 
de^ però è fiata trouata tal calcina- 
tione di fare * e calcinare la Fritta nel 
fornello detto calcara , che quando è 
ben calcinata e la dole de’ materiali 
fia g\ufta^ conforme alla bontà delie 
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fode, fonde prcfhfiimo m padellale pu : 
lifce a marawiglia.La F ritta, cfi'e fatta • 
diPoluerino,fara il vetro bianco, però 
farà vetro 01 dinario , la Fritta fatta di 
Rocchetta pur di Leuante fa il vetro 
bdliflimo,<ìhe fi dice cnftaIimo,la So- 
da di Spagna , fc bene più grafia delle 
fopradette per ordinario , tuttauia 
non fa il vetro cofi bianco , c bello , 
come la Rochetta di Leuante j per- 
che Tempre tira vnpoco all’ azzuri- 

gno\ 

Adunque per faria , il poluerinoii 
flacci per ftacio fitto, 1 minuzzoli,che 
non pafiàno, li pettino in pile di pie- 
tra,e non di metallo, acciò non pigli- 
no dei fuo colore , il limile fi faccia al- 
la Rocchetta , Ac allaSoda , peròcia- 
fchedima da per fe; Ac in effetto ope- 
rare , che fieno ben pefie , e fiacciate 
per ftacci© fitto, che come dice il vol- 
gar prouerbio jKil’arteVetraria^ftac- 
•oo fitto, elcgae fecce fann*onore.alla 
fornace . Adunque qual fi fia di que- 
lle lode , per efempio fibre cento di 
foda vuole ordinariamente libre ot- 
tanta cinque in nouanta di Tarfo * 
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quale come /òpra fi e dzt to nel enfiai* '« 
Io , vuole ellcr fottilmente pefio m . 
pile di pietra lempre mai, e non altri- 
menti , e poi patiate per fiaccio fitto , 
e più , e manco fecondo la bontà delle 
fòde, e loro groffezza , che fe ne deue .. 
fare fempre il.fiaggio di qqanto porti , , 
come e noto nell’arte; della rena poi, 
c maffime di quella di Tofcana , che ; 
fa nel Vald’ Arno, per eflère molto più ; 
graffa, & auere in fe più copia di fiale, ; 
che non ha il Tarfio , fie ne dà fiempre 
più fei , òotto libre per cento , però 
quefta rena prima deue effere bea la- 
uata da ogni sua terreftreità inutile, e 
poi (tacciata ; che così farà vn vetro 
bianco , e bello , però il Tarfo fa fiem- 
pre più bello di quanta altra rena, che 
fia in Tofcana . Trouata la debita do- 
ie della rena, òdel Tarfio, come so- 
pra fi deue mescolare, & vnire prima 
beniffimo infieme, con le sode, o pol- 
verini bene (tacciati, e così mettere 
in calcara quando e calda, e difen- 
derla bene , & in principio mescolar- 
la^ agitarla có il riauoloin la calcara 
■atcciò fi calciniJbene, e continuar coi! 

7 fino 
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fino comincia a mailàrfi, evenga in 
pezzetti come nocciole, continuando 
fempre il fuoco per cinque hore , che 
quando il fuoco è fiato continuato a 
ragione , c fia fiata la Fritta ben lauo- 
rata con il muoio in detto fpazio di 
cinque hore, la Fritte è fatta in tutta 
perfezione, e quando vuoi vedere ie è 
ben fatta cauandone vn poca come è 
fredda , fe è bianca, e giallofa , e pare 
leggiera, allora è fatta ; il calcinarla 
più di cinque hore non è male ; per- 
che quanto e più fatta, c calcinata me 
glio, e più prefio fonde in padella , e 
nel ilare vn poco più in calcara con- 
fuma, e perde ìlgiallogno , e rozume, 
che ha in fe,e il vetro viene più purga- 
to, e purificato, cauata , che e la Frit- 
ta della calcara ; così calda, & infoca- 
ta fe li dà per fopra tre, òquatro fec- 
chie d'acqua frefea poi fi mette in ter- 
reno in luogo humido , e freico , & il 
fango, che auanza quando fi fà il fale, 
come fopra s’e detto , fi coftuma met- 
terlo nelle medefime conche, doue c 
fiata la Jifcia del Poluerino, fopra eiru 
pirnc di acqua, commune, tenendo 
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lòtto k conche catini, che rieeuefièro ' 
l’acqua , che a poco a poco filila per 
dette reffdenzie, e fango , che venira 
vna li (eia affai forte, quella poJita , c 
chiara , fi tiene a parte, ccon eflàdi 
quando in quando fi và annaffiando 
la Fritta fopradetta , la quale quando 
e fiata ammontata in luogo humido , 
c annaffiata con quefia lifcia per fpa- 
zio di due , ò tre mefi , ò più , che 
quanto più meglio, allora detta Frit- 
ta fi ammalia inficine , come vna px- 
tra , che bi fogna con il zappone fpez- 
zarla . Allora come e in padella in po- 
che hore fonde fiupcndamente, e fà 
vn vetro bianchittimo , quafi come 
vn criftallo . Perche quefio ranno gli 
lafcia addotto ilfuoùie,chefa quefio 
effetto r quando non fi hà di quefia 
ranno,fi deue annaffiare con aqua co- 
mune , che fe ben non fa queU’effetto 
grande della liicia fopradetta,tuttauia 
gli fa bene, e la rende più facile alla fu 
fione ; però la Fritta vorrebbe Tempre 
fiar fatta qualche mele, che Tempre, 
cosi acqiulta , fa confinifare manco le 
legne,e fà il vetro pulito,e dolce a lana 
rare. . JL fai 
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A far il Criftallo in tutta ferfet tiene, 
Cap. IX. - 

P IGLIERAI Fritta di Criftallo , 
con diligenza fatta come s'e ma 
Arato in principio , e di quella mette- 
rai nelle padelle di fornace, oue non 
fieno padelle di colori; perche i fumi 
de’metalli, con i quali fi fanno la mag- 
gior parte decolori , fanno il criftallo 
pallido, e brutto, ma acciò venga 
biancolucente,e belìo, darai neila pan 
tita,cioè Fritta, quando la inforni nel- 
le padelle , quella quantità di manga* 
nde,che va data fecondo che le padel- 
le fono maggiori, ò mi non, che quella 
coufifte nella prattica de* conciatori > 
come cofa di loro officio , e quello fi a 
manganese dei Piemonte , ne di altro 
luogo ben preparato, come fi dirà ; la 
fornace vuole aueré legne lece he , e 
legne forte di quercia; perche le dolci 
tengono morta la fornace , e non fan- 
no bene * ò v kole tfler Aizzata piana- 
mente , ò continua mente a ciò la 
fiamma fia tempre chiara , ne vi fia 
mai fummo , che quello ìmportaaf- 

faì : . 
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fai , per fare vn crifiallo bello j quan*. 
do poi è fu fo bene, fi caui delle pa- 
delle, e fi butti in conche grandi eli 
terra, piene d'acqua frefea , overo 
' in lineile di legnarne pulite , che quel- 
ito fi domanda tragittare inacqua* c 
falli quello effetto , che l’acqua gli 
caui vna forte di Tale detto fale Ac ha- 
ll , quale impedifee ìlcrifiaJlo , c Io fà 
ofeuro, e ncbulofo , e quando e in la- 
uori fempre fputa del fale, cofa molto 
brutta , poi fi ritorna in padella puli- 
" ta, e quello tragittare in acqua fi de- 
lie fare più volte fecondo il bifogno, 

' acciò il cri Hallo ila feparato da tutto 
il fale , che quello fi rimette al a pra- 
tica del conciatore di fornace ; poi fi , 
lafci cuocereper quattro, o fei giorni,* 
& il manco, chefiapolfibile fi melli 
con ferro, perche fempre piglia latin- 
tura di elfo , e lo fà tirare al nero , ce- 
rne c cetto,e chiaro guarda fe hà alila 
icangancfe , e fe verdeggiale dagli 
del manganese, 

Auucrtcndo, comesi detto, che 
per fare il crifiallo bello , fi deue fsm- 

prc pigliare manganefcdel Piemonte, 

.come 
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come fi fa a Murano, perche il maga- 
nefe di Tofcana , e di Liguria hanno 
piu del ferrigno , e fanno Tempre ne- 
ro,e però fi vfì Tempre manganefe del 
Piemontese è il meglio, che oggi fia 
in notitia nell'Arte Vetraria;peròdel 
manganefe fe ne dia poco,e con difci i 
zione.-perche farebbe il criftallo in co. 
lore di auuinato,che poi tende al ne- 
ro^ gli leua il fuo fplendore,meflifì il 
manganefe , e fi laffi pulire il vetro , 
tanto che venghi di colore chiaro , e 
lampante . Il proprio del mangane- 
fe, quando e dato debitamente e di tor 
ne il verdeggiare,che fa Tempre il cri- 
ftallo, e gli fa apparire vn bianco ri- 
fplendcnte, perche gli toglie quella 
verdezza rozza ;però di quello fe glie 
ne dia a poco a poco,per non guada- 
re il criftallo,perche tutto quello ne- 
gozio con/ifle nella pratica de' valen- 
tie diligenti conciata», che non fi 
può dare , ne pefo certo , ne mifura j 
quando auerai il criftallo pulito, lim- 
pido^ bello, lo farai lauorare del con- 
tinuo in vali, e lauori,come più ti pia- * 
ce;ma non con tanto fuoco, calne fi 

' lauo- 
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lauora il vetro comune, e fopra tutto 
fi operi che il fuoco della fornace fìa 
chiarore lenza fumo,e quello dilegne 
forti, e ben fecche, e li ferri con che li* 
lauora fieno netti,e puliti auuertendo. 
non ritornare i colletti, doue e l'attac- 
catura delle canne , che fempre vi ri- 
mane del ferro nelle padelle del cri- 
ftallo,chc loftria diuentare nerojpe- 
rò lì auuerta in particolare; anzi que- - 
Ilo Yetro,oue e l'attaccatura del ferro; 
delle canne fi può mettere nel vetro? 
„ comune,del quale fi fanno lauori doz. 
zinali , che in quello poco importa . 
Quello e il modo di fare, e lauorare il 
criftallo , come ho praticato fempre 
mai.. . f , . 

jt fan il C rifl dio ,e vetro biancoy detto 
altrimenti vetro comune . 

• . Gap* X; 

S E metterai in padella la Fritta fat- 
ta di Poluerino,auerai vetro biail- 
co,e bello, detto vetro comune, il mo- 
do di fare la Fritta di poluermo , e di 
Racchetta fi e detto chiaramente al 

. fuo 
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filo luogo . Se metterai la Fritta di 
Rocchetta, allora fi darà vn vetro bel- 
liifimo detto criftallo , quale è mcza 
trà il vetro ordinario , e il bollitto , al- 
trimenti detto crillallo^la fornace Aiz- 
zili Tempre con legne forti , e fecche , 
guardandoli dal fumo , che Tempre 
nuoce , efa nero, c tanto al vetro 
bianeo detto commune , quanto al 
criftallino fi dia la Tua doTc , c parte di 
manganefe delPiemonte,equeftoprc 
parato, come fi è detto nel bollito ehia 
mato criftallo, acciò venga bello, per- 
che il manganese gli toglie il verdiccio 
e pauoniccio , che per ancora hanno 
tempre mai quelli vetri ne il criftallino 
almeno per vna volta fi deue traghet- 
tare in acqua, chedicofiauerai coTa 
bella, e chiara; l'ifteflo Te potrai fa an- 
cora al vetro commune per auerlo in 
perfettione , poi fi ritornino in padel- 
la al (olito , e come Tono puliti , e belli 
fi faccino lauorare iaquei lauori , che 
fa di bilogno , auuertcnda , che il tra- 
ghettare in acqua fi fa fecondo igufti , 
che Te bene fi può farefenza efiò tut- 
uuia, quando .fi defidera vetri belli 

P& 
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più del ordinario, quello è neceffario, « 
perche oltre al farlo più bianco lo 
calcina, che pulifce bene , & ha poche 
pulighe . Au uer tendo fopra ogni co- 
fa, che fe al criftallino,& anco al vetro 
comune fi darà a ciafcuno da per fe fu 
la Fritta a rag ione di dieci libbre per 
cento di fale di tartaro purificato , fa 
il vetro , e criftallino lenza compara- 
zione più bello, che l ’ordinario , e più 
tenero a lauorarc, guardando nondi-» 
meno,che nel criftallino non fi butti- 
no dentro i colletti , oue e l’attaccatu- 
ra del ferro della canna , perche que- 
lli fempre fanno nero , ma fi mettino 
nel vetro commune . II fale di Tarta- 
ro fi auucrta di darlo quando fi fàla 
Fritta , & allora mefeolarlo con il 
Tarfo,ò rena infieme con il Polueri- 
no,o Rocchetta ftacciata , e fi faccia 
Fritta al folito . Il modo di fare il fale 
di Tartaro purificato per l’opera fo- 
pradetta e l’infrafcritto,cioè . 
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*jl fare il /ale di Tartaro purificato . 
Cap. XI. 

H ABBISI del Tartaro , che altri- 
menti fi dice gruma di bocce di 
vino roflò, e fia gruma grolla , e non 
in polue, quella fi abbruci in pignatte 
di terra infra carboni accefi , che ven- 
ga calcinata nera,e fi abbruci ogni fua 
vntuoficà', e che vogha comincia* e a 
imbiancare,perònon fia bianco,per- 
che fe imbiàchafii no fa ri a buon il Tale, 
detto T artarq, così calcinato fi metta 
in catinelle di terra grandfpiene di ac. 
qua comune calda, anzi inpignatte di 
terra vetnate , e fi faccino borire a 
fuoco léto,c piano di tal maniera, che 
due bore cali la quarta parte dell'ac- 
qua, allora fi leuino da fuoco, fi lafci- 
no freddarci chiarire l'acqua,^ qua- 
le fi decanti,chefaràvna liiciaforte,e 
fi rittorni nuou'acqua comune in det- 
te pignatte , nel modo detto , e fopra 
le reiìdcnze del Tartaro, e fi bolle co- 
me fopra,e quello fi reiteri,fin l’aqua 
non venga più falata, e carica di fale , 

allora 
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allora quefle acque pregne di Tale fi 
feltrinole la rannata chiara, e feltrata 
fi metta in orinali di vetro a fuaporire 
in cenere di fornello a fuoco lento , 
che in fondo rimarrà vn falc bianco , 
queflofaledinuouofifolua inacqua 
comune calda , e fi lafci in catinelle a 
pofare per due giorni, poi fi feltri, e fi 
ritorni di nuouo in orinali a fuaporire 
a foco lento, che in fondo rimarrà vn 
fale molto più bianco delia prima vol- 
ita , qual fale di nuouo fi folua m ac- 

i qua comune calda , fi lafci pofare per 

' due giornee poi fi feltri, e fi fuapon , 

come fopra in tutto,e per tutto,e que. 

fto modo di foluere,feitràre, e Vapo- 
rare quello falc di Tartaro fi reiteri 
, per quattro volte, che allora farà vn 
fale bianchiamo più della neue,e pu- 
; rificato in gran parte della fu* tetre- 
flreità,quaie fale mefcoiato con il Poi. 
ueriao , ò Rocchetta flacciata conia 
fua dofe di Tarfo, o rena , farà la Flit- 
ta,che in padella faràcriflallino,e ve- 
; tro comune molto più bello affai, che 
non il fa fcnza l’accompagnatura di 
! queflo iale di Tartaro ; che fe bene 
■ v ' -, lenza 
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fenza cffo fi fà criftaJiino bello, tutta- 
la con quello farà molto più bel lo . 

\A. preparare la Zafferà, cbeferue per 
più colori nell' Urte Vetraria . 

Cap. XiL 

* K ” '«* • » 

P IGLISI la Zafferà in pezzi grof- 
fi,e mettali in tegami di terra te- 
nendola nella camera della fornace 
per vn mezo giorno , di poi fi metta 
in vna cazza di ferro a infirmare nella 
: fornace, e fi caui , e coli calda fi sbuffi 
con aceto forte, poi come e freddali 
macini fottilmente fopra porfido,e in 
catinelle di terra inuetriata con acqua 
calda fi laui , & a più acque, lafciando 
fempre pofare la zafferà in fondo, poi 
fi decanti pianamente, che coli por- 
terà via la terrefir cita, & immondizie 
della Zafferà rimarrà infondo,laqua- 
le cofi preparata , e purificata tignerà 
aliai meglio, che prima, facendo tin- 
tura limpida, e chiara quella Zaf- 
ferà fi afciugi , e fi Cerbi in vafi ferrati 
alfuo vfo, che farà aliai meglio che 
prima . 

Apre - 
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+À preparare il Manganefe per colorire 

i vetri . 

Cap_. X1IL 



H ABBISI Manganefe del Pie- 
monte, che quello è il meglio 
di tutti li Manganefi ,.che oggi fieno 
in notizia nell'Arte Vetraria, che in 
Venetia fe ne troua iempre copia : 
poiché a Murano non fi vfa altro . 
Manganefe . In Tofcana,& in Ligu- 
ria ne fa aliai, ma tiene molto di ferro, 
e fa nero, e brutto^ quel del Piemom 
te fa vno au innato be]iilfimo,e da 
vltinio lafcia il. vetro candido, e gli v 
toglie il yerdegnolò , & azzurjgno : 
adunque quefto Manganefe del Pie- 
monte fi inetta così in pezzi , come è 
in cazza di ferro , e fi faccia reuerbe- 
rare nella fornace, e così infiammato 
fi sbuffi con aceto forte , poi fi macini 
fottilmente, come la Zafferà, e fi laui 
a pjù acque calde, come s'è detto del- 
la Zafferà, fi afciughi,epoluerizi, e li 
ferbi in vali ferrati al fuo vfo , e bifo-* 
gno. ' ' ; : 

; b m*- 
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A fare il Ferretto di Spagna , che ferue 
ne colori de Vetri . 

Cap. XIIIL 

F ARE il Ferretto non e altro che 
vna fempLce calcinazione di ra- 
me & effetto > che il mettallo aperto 
polla comunicare nel vetro la Tua tin-~ 
tura,qual calcinazione,quando è ben 
fatta non è dubbio alcuno, che nel 
vetro fà apparire colori diuerfi , e 
molto viftofi, tal calcinazione fi fa in 
piu modi, però io ne metterò due,nò 
folo facili,ma per me v/a ti molte vol- 
te,con effetti affai belli nel vetro , de’ 
quali il primo è l’infrafcrittOjdoè . . 

Abbili lamine di rame fiottili aella 
grandezza di vna piafira Fiorentina, 
& abbili vno,o più corcggioli da ore. 
fiche nel fondo di elfi corregioli farai 
Vii fuolo di zolfo poluenzato,poi vn 
fuolo di dette lamine , e /opra vn’al- 
tro ili dodi zolfo poluerizato,e vno 
di lamine di rame,comcfiopra,econ 
quello ordine empi il concggioio, 
che altrimenti fi dice Gratificare , 

que - 
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quefio coreggioJo per fòpra fi cuo- 
' pra i e fi loti bene , & afciutto fi metta 
in fornello aperto a vento in frà car- 
boni ardenti, e fe li dia il fuoco ga- 
gliardo per due hore, fi la (ci fredda- 
re , e trouerai il rame calcinato , e fi 
fpezzerà con le dita , come fe fufle di 
terra lecca , e fa ra gonfiato incolore 
nericcio* e roiligno , quefio rame fi 
macina minuto * e fi palla pér fiaccio 
fitto , e fi ferba ben cuftodito a’bilo- 
gni de colori de vetri . 

jiltYO modo da fare il detto Ferretto . 

Cap. XV. 

Q VESTO fecondo modo di fa- 
re il Ferretto , fe bene è pm la- 
bohoio del primo , tuttauia farà, il 
fuo effetto nel vetro piùche ordina- 1 
no . 

Adunque il rame in cambio di fira, 
tificarlo con zolfo nel coreggiolo fi 
firatifichi con Vitriolo, e poi li calci- 
, ni,lafciando fiare nella camera della 
- fornace vicino all’occhio per tre gior 
ni,poi ficaiu, e fi ritorni a firatificare 

C z pure- 
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pure con nuòto Vitriolo , e fi tenga a 
reucrberare, come fopra , e quella 
calcinazione con vitrioio fi reireri fei 
volte, che allora, s’aucrà vn Ferretto - 
nobilitano che ne’colon farà effetti 

più che ordinar; . 

, ^ » / 

\A fare il Croco di ferro ^altrimenti det- 
to di Marte per i colori del yetrp • 
Cap.XVI. ' 

' \ » 

I L C roco di Marte nonè altro, che 
vna fottigliazione, e calcinazione 
Sferro, per mezo della quale la fu a 
tintura,che in vetro è rubicondilfima , 
fi apra di maniera , che cumunicatafì 
con il vetro,nòn folo manifefti sè ftef- 
fa , ma faccia, che tutti gli altri colori 
metallici, che per Ordinario nel vetro 
fariano occulti, e morti, apparifehino 
vaghi, erifplendenti: perche quello 
è il mezo dà fare apparire i’occultezza 
metallica : io metto quatro modi 
di farlo, & il primo è . 

Abbi limatura di ferr©,potédo auere 
<i [ acciaio è meglio , quella fi mefcoli 
bene có tre parti di zolfo poluerizato 

&in 
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&in coreggiuolo,come fopra s*è det- 
to del ferretto, fi tenga in fornello a 
calcinare, & abbruciare tutto il zol- 
fo bcnitfìmo, che fucccde prefio , e fi 
lafci fiare in fra carboni ardenti per 
quatto horc, poi fi caui, e fi poluerizi , 
e fiacci per fiacci© fìtto, allora fi met- 
ti in corcggiuolo per fopra coperto , 
e lotato, e fi tenga nell’era della for- 
nace prefiò al occhio, o vero lumella 
per quindici giorni , o più, che allora 
piglia vn colore roflìgno, pauonaz- 
ziccio,quafi purpureo , quefto ferba 
in vafo ferratto per vfo de 'coleri de’ 
vetri , perche fa molti belli effetti . 

\A fare Croco di Marte in altr* 
maniera. Cap. XVII. 

Q VESTO fecondo modo di fare 
il Croco di Marte con tanta 
- facilità non fi deuc deprezzare , anzi 
filmare affai poiché il Croco fatto in 
quefia maniera nel vetro fa a pparire 
il vetro rubicondo di iangue,& il mo- 
do di farlo è quefto - 
Abbi limatura di ferro, potendo me* 

C 3 r « 
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re di acciaio è meglio , quella fi me- 
fcoli bene in tegame di terraneo n ace- 
to forte , cioè fi irrori /blamente tan- 
to, che ha inumidita per tutto, poi 
diftefa in detto tegame, fi tenga al 
Sole,chefi afeiughi, e non efi’endo il 
Sole feoperto, fi laici così avaria, che 
come è fece a, allora fi torni a peftare, 
che farà alquanto ammaliata , e con 
nuouo aceto fi irrori, & inumidi/ca,e 
iì torni a feccare e poluerizzarc , co- 
me fopra , quella opera fi reiteri per 
otto volte > poi fi macini , e palli per 
fiaccio fitto , che farà vna poluere 
fottililfima in colore di matton pefio, 
qu ella fi ferbi in vafo ben ferrato per 
vfo decolori deVetri „ 

i - ♦ 

Altro modo di fare il Croco di Trtarte » 

Cap.XVlII.- 

; * 

Q VESTO terzo modo di fare il 
Croco di inarte co acqua forte 
e modo, per il quale il profondo colo- 
re del ferro fi manifefia più di quello 
non par forfè credibile , e nel vetro 
ione vede la vera cfperienza,e prona.. 

Adum 
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Adunque ia limatura di ferroso ac- 
ciaio in tegame di terra inuecriato fi 
. irrori con aqua forcete fi tenga al So- 
le a. leccare, fi torni a poluerizzare,3c 
a sbruffare con acqua forte, e fi afeiu- 
ghi,efi reiteri cosi piu volte, poi fi 
rubificiii, come fi è detto nel eroe a 
fatto con il zolfo, poi fi poluerizzi , e 
/lacci, e fi ferbipcr il bifogno di colo- 
rire i vetri . 

\A fare Croco di Marte in altm 
maniera* ‘ , 

‘ Cap.XVIIII* 

Q VESTO è il quarto , & vltiMo 
modo , che io rriofiro per fare 
il Croco di Marte, e per auuentura il 
meglio di tutti ,. però riafeuno delli 
modi per me moftrati in fua operazi- * 
one nonfolo cnniono, e perfetto, ma 
necefl'ario ancora per i diuerfi colori,., 
che fono ncceifar; fari! quotidiana- 
mente nel vetro ;e per quefio/oiuafi 
adunque in acqua forte, fatta regis, , 
con fale armomaco ai folito, come fi 
dirà nelle regole del calcidonio, lima- 
ci 4^ tura - 
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tura di fero, o vereracciaio, che è 
meglio, ih vafo di vetro ben ferrato fi 
tenga per tre giorni, e ogni giorno fi 
agiti bene ; però fi auuerta quando fi 
mette la limatura fopra dett'acqua di 
fare pianamente perche gonfia affai, 
c porteria pericolo di far crepare il 
vetro, ò vero di vomitare tutta fuo- 
ra, però fi vadi cauto nel metterla, in 
capo di tre gorni fi fuapori f acqua a 
fuoco lento, che nel fondo farà vn 
proco di marte nobiliffuno per le tin- 
ture dì vetri ffupendamcntc , quale fi 
ferbi perii fuo yfo , 

fi calcinar V 0 rpello detto Tremolante^ 
che in vetro fà U colore celejìe , 
t di Galera marina » 

Cap. XX. 

L ’O R P E L L O , Sttimenti detto 
Tremolante , come beniffimofi 
sà,è rame che dalia zelamina vien tin- 
to in colore limile all'oro , la qual ze- 
lamina non folo tinge il rame, ma in- 
corporando feco io auguaaenta affai 
di peto , iaqualaugumentatiojnelida 

vn 
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Vii colore quando è bea calcinato nel 
vetro,che è cofa molto vaga davede- 
re,tenendo il inezo tri l'acqua mari- 
na , & il colore dciCido, quando è 
ben chiaro, e fcreno, cofa affai vaga ; 
però bifogna cfTer diligente in ben cal 
cinario, e per farlo pontualmcnte 
quello è il modo . 

Piglili l'Orpello , altrimenti detto 
Tremolante, e per manco fpefà fi có- 
peri di quello , che è flato in opera a' 
fedoni, queflo fi tagli in pezzetti pic- 
coli con le forbice^ metiiia correg- 
giuoli coperti , c locati /opra in fra i 
carboni in fu oco gagliardo,io li met- 
teuo nel tizzonaio della fornace dalla 
banda doue fi sbraca , egli lafciauo 
dare per quattro giorni a fuoco gran 
de , però non di fulionc , che quando 
fondefle faria perfa ogn'opera; in ca- 
po di detto tempo era bemffimo cal- 
cinatolo pedauo impalpabile face- 
iìo pafTare per daccio fìtto,poi lo ma 
cinauo fopra porfido finiffimamen- 
te,c venia vna poiuere nera,la qual in 
tegame clifteia teneuo nell'era della 
camera vicm'aiorbio per ^giorni gli 
». ìC 5 . le- 
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libro ’PrimVr $$ 
chi'Oypoi Io po]uerauo,e maccinauo,c> 
coll fcrbauo al Tuo bifogno . 

*4 equa marina in ve tiro, còlere princi^ 
pale nell'arte . 

Cap. XXII. 

L ’ACQVA marina, anzql colore 
1 detto acqua marma e vno de 5 *; 
principali colon, che lì dia al vetro,Ór 
a volere , che fia bello, e di tutta pro- 
na, fi deue Tempre mai fare nel bolli- 
to, altrimenti detto enfiai lo artihzia- 
Je, perche nel vetro comune non vieix 
beilo,e nel crifiallino Te bene vien piu 
bello, che nel vetro comune, tuttauia 
folo nel bollito detto cnflallo viene in 
perfettione. Auuertendo,che ouun- 
que fi vuol fare l’acqua marina , per’ 
niuna maniera a tal vetro fe li dia Da* 
to il manganefe,perpi*ima; perche 
quello Dato , etiain che il fuoco poi 
rabbi coniumato , tuttauia lafcia vna 
quanta nel vetro * che tempre fa ne- 
reggiare l’acqua marina, e gli dà im- j 

perfettione,e bruttezza g ràde. Ad un. 

qhe per fare vn’acqua nurina di gar- 

C $ bo , 
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ÌJbrà 'Primo \ 6ì 
diligenza, fi laici polare il vetro , acciò 



incorpori il colore per tre hore, poi fi 
torni a melare il vetro , e fé nc caui 
fuori vna piuua, e fi vegga fe è carico 
a baftanza , e cosi li fa il colore , e più 
carico, e men carico } perche per fare 
vali, e bicchieri doue il vetro va fotti» 
le , fi deue far carico di colore bene 
e per far canne grofle da conteria 
non tanto carico di colore , e per fa- 
re canna da ferraccia deue effere ca- 
rico bene di colore,e in effetto fi deue 
caricare il vetro di colore più,e meno 
fecondo a che lauoro deue feruire , 
che quello fi iafcia al giuditi© di chi 
fa fare i lauori; perche lo ftile è di 
fame Tempre laproua, e pendere nel 
manca, perche Tempre fi poffonò ca- 
| colori p mattane quelli fi dan- ; 





quando è pulito; incapo 
o hore, che hara auto il 



, auuertendo 
%i fi mefco* 
ìdodelpa- 
/nifca > e fi 
le quando . 




6% _ Del? Arte Vetraria^ 

/òpra retta il vetro /carico di colore z 
però di quando in girando lì inefcoli 
feil bifogno lo richiede con il rnedefi- - 
mo ordine , regola, e dofc fi poffono 
tingere le padelle grandi di trecento r 
e quattrocento libbre di criftalloper 
le fornaci, doue il fa la canna da con- 
' tcria . Quetto modo di fare l’acqua 
marina lo prouai in Firenze l’ anno 
i 6qz. nel calinole ne feci aliai padelle 
per canna da conteria , doue Tempre 
venne bcllifiimo coiore . Auuertafi , 
che a Murano per canna da conteria 
pigliano meta Fritta di crifialio,e me- 
tà Fritta di Rocchetta , e vien nondi- 
meno acqua marina beitela ò ni cri- 
/tallo fola vien bcdhlfiirto - ' 

Colore celepe,ouero di ga^erx marini . 

•' Cap^3u;ILu - • 

« * ^ * 

! À Bbili in fornace vnpadellotto,o‘ 
JLIl vero padella di vetro pulito di 
Fri tta di Rocchetta ,ò Soda di Spagna - 
la Rocchetta di Lcuante fa fne^lio> 
come il vetro e pùiito ben.fiimo, alie- 
rà per efempioà vn padeliotto di libre 
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zo.pigliGoncc tei di tremolante cal- 
cinato per fe solo t come s’e detto al 
cap. 20. per fare iJ colore celeffe,oue- 
ro di grazzcra marina , e fi dia aire* 
tro, come s’e detto nel l'acqua marinai - 
intatto, e per tutto;, auuertendo, che 
quello vetro fi a desala to con la cazza 
con ogni diligenza ,come ben sanno i 
conciatori di fornace , allora fi fa vn 
colore celefte , o vero di gra zze- 
rà marma marauiglioso,iIqual colore 
fi fa piu carico, ò men carico, secondo 
i lauon a che deue sentire, com* e ben 
noto a quelli dell'arte , in capo di due 
fiore fi torna a mescolare il vetro bc- 
ne , e se ne caui vna proua, e fi guardi 
s’e carico tanto, che baili, per poter* 
lo caricare con nuoua poluere,o non 
caricare, come fia a satisfattìone,fi la- 
sci cofi per hore 24-poi fi mcscoli,e fi 
Jauori,che quello sara vn colore ceJcr 
fle,ouerodi grazzera marina bellifli- 
mo, e variato da gl’altri colon , che fi 
fanno nell'arte Vetraria . Quello co- 
lore ne tinfi moltiifime padelle in Pisa 
l’anno itfox.esempré venne colore 
bellone di tutta proua . 




6+ belt Urte Vetraria'. 

'Ramina rolia, che fernet più colorii» 

■ * •mx, àtr -> \ 



retro . Cap. XXiV. 



r I pigli rame in piaftre fornii , c fi 
^ metta nelli archi della fornace* c 



vi fi muri dentro , eli lafci tanto , che 
detto rame fi calcini bene per fe folo 
xwi il femplice fuoco, però che non 
fonda , nè habbia fuoco di fufione , 
che in tal cafo non fi farebbe cofabuo > 
na, come è calcinato fi pelli ^ cpol-. 
uerizzi > che verrà in poluere rofla , 
la quale fi Terbi alli Tuoi vfi che nell - \ 
Arte Vetraria fono molti , e tutti ne- 
ceflari; . 



;! * 

\min* di tre ootte perì colori di vetro', 
> Cap. XaV. 



L A fopradetta Ramina rafia fi met 
ta infornello,o vero nell’era del- 
la fornace prefiò all'occhio -in tegoli 
di terracotta, o vero tegami di terra 
cotta, fi lafci a calcinare per quattro 
giorni continui, che uerrà in poluerc 
nera, & attaccata infiemc,queftafi x 
pefti di nuouo , e fi fiacci con ftaccio 

!' fitto 



1 
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fittole fi riterni calcinare come fopra 
nell’era della fornace Marciandola 4.Ò 
5. giorni , eheall'horanon fi attacca 
più infieme,enon è tato nera, ma bi- 
giccia,efi fpoluera da sè «ìedefima ; 
quefta fi dice ramina di tre cotte,con 
lacuale fi fa l’acqua marina/il uef de 
fineraldinoMl color’arabico detto tur- 
chino, auero aerino molto uifiofo, e 
molti altri colori # però fi auerta nella 
3.«alcinationc,chc nonfia troppo, nè 
poco calcinata j perche in tal cafo no 
colorifce ben’ il uetr©,& il fcgno,che 
firn calcinata a perfezione è^che data- 
ne di elTa fopra il uetro pulito nelle 
padelle, ouerp padellotti, lo fà gófia- 
re,c bollire fttbito,.come non da <jue~ 
fio fegno,non è buona, nè men calci- 
nata , però fi auueita,che uenga a que 
fto[fegno,per.auerla I fua perfezione^ 

* .a •• ' 

jtcqun marina, in Cristallo Artificiale 
altrimenti detto bollato . 

^ Gap. 'XXVI. 

A VNO padellotto di Fritta di 

Criftallo,che nò abbi auto ma- 

" ■ • — . ■» ■ » — • •*- — - - - 

S a : 
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66 Dell'arte Vetraria l 
ganefe,e chedia defalato bene co ogni 
diligenza ; perche io non, vfauo mai 
tragettare il crii « allo quando vi vo le- 
tto fare l'acqua marina ; ina Jo faceua 
in quel cambio defalarecoogni dili- 
genza, e l h per efeinpio di libò, qua- 
rata , quando è fufo , e pulito bcmfli- 
mo , li abbi once dodici di ramina di 
tre cotte fopradettanel capitolo^./ 
e in eflfa fi mefeoi meza oncia di Zaf- 
ferà prepara tadorne lì moilra alCap.. 
ii*fivni/chino bene infieme quefte 
due polucri,e fidieno in quattrovolte 
al pai dellott:o,clt e co£ ft vetro- i a piglia 
meglio,/? mefcoli bene il vetro con o- 
gni diligenza , e fi lafci /lare per due 
hore,e poi lì torni a mefeoiare di nuo 
uo y e fe ne caui vna prona > e fe il co- 
lore e carico a baftanza, fi lafci ilare, 
che fe bene l’acqua marina pare ver- 
deggi, tuttavia ii fai e , che c nel vetro- 
mungerà, e con fumerà detto verdeg-> 
giare y e tempre farà tendere all’az- 
zuro , & in capo d i 24 . fiore fi potrà 
Jauorare per quell’ eifetto , che farà 
fatta, e fecondo il fuo colore piu cari- 
co A e men carico che Tauerai t per- 
che. 
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che i colon lì caricano Tempre mai , 
con dare nuoua poluere , e li fcarica- 
no con caua re del vetro tinto , e met- 
terne del bianco non tinto,e della nte- 
dc/ìma natura , e qualità , e cofi tutti i 
colori fi riducono al legno defiderato 
che quello non e potàbile poterli in- 
Tegnare con regolaprecifa , marcila 
nella deferizione di chi lauora . Que- 
llo di fare l'acqua marina è flato fpe^ 
rimentato molte volte damefenza 
mai fallirmi , c le conia Fritta di cri- 
flallo fi mefcolerà la metà di Fritta di 
Rocchetta> vera acqua marina bella 
per conteria , però nel Colo bollito e 
bellitàma a marauiglia* 



A uertimenti generali in tutti i colorì].. 
Gap. XXVLL 



A CCIO i colori venghino in tut- 
ta bellezza,e perfezione, fi au- 
tieri*, che ogni padelloito, ò padella 
nuoua, che per laprima volta stufar- 
li* x lafcia vnrozume nel vetro della 
fua terreflreità che tutt’i colori,che vi 

fi fanno,pare fieno faluatichi,e rozzi, 

pero 
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6$ Del? Arte Vetrària l 

però i padellotti, che non fono malto 
grandi , Tempre fi poflbno inuetriarc 
con vetro bianco còlato,corae bc fan. 
no i conciatori, però alla fecóda volta 
le padelle hanno perfo quel faluatico* 
e rozzume. Secondo, fi auuerta,che 
quei padellotti,epadelle>che Temano 
a vn colore,non vi fi deue mettere ve. 
tro,per fare vn*altro colcre;per efem . 
pio in padellotto,o padella, che Teme 
al giallo,non è bene poi farui Ifingra- 
nato,vno cheTerue all’ingranato,non 
è bene farui il verde , vno che Teruc al 
roffo,no è bene farui l’acqua marina, 
è così di tutti i colori;ma ciafcuno co. 
Jore vorebbe auere la Tua padella , o 
padellotto,che in quella guiTa i colo- 
ri vengano più perfetti. Terzo,cbe ie 
poluin fieno calcinate a ragione,cioè 
nè troppo,nè poco , che in qual fi fia 
di quelli cali non tingano bene.Quar 
to, che fi dia la debita proporzione, e 
dofe,e le mefeelanz® fi faccino a pro- 
. porzione , le fornaci vaciino calde, e 
fieno flizzateconlcgne Tecche,efor- 
tnperche le legne verdi, e dolci con il 
loro poco calore > e fumo guadano 

ogni 



Libro Trimo l 69 
ogni cofa. Quinto auuertire,che vna 
parte de’ colori fi dà in partita , cioè 
nella Frittale vna parte fi dà al vetro; 
quando è fufo, e ben pulito: vi fono al- 
tri auuertimcnti ancoraché fi diran- 
no a’fuoi luoghi , quando fi tratterà 
particolarmente decolori . 

\A fare Ramina di tre cotte con più fa- 
cilitàie mónco fpefa della fopr adetta* 
Cap. XXVIII. . ^ 

P IGLISI Ramina,chc è la fcaglia^ 
che fanno i calderai quando bar. 
tono fecchie,mezzinc,& altri Jauort 
di rame, che rinfocolati ilauorigli 
battano, quella fcaglia , che cafca fi 
chiama ramina, la qual#cofia manco 
affai del rame lodo, del quale è fatta 
la ramina indietro deferta, e per 
calcinarla non occorre fmurarc,cri- 
murare gli archi deliu.fornace,come 
nella fudetta,cofa di molto icomodo, 
e di fi urbo della fornace .Si pigli adun. 
que quefia ramina, che fia hetta,epu. 
lita da ogni terra, e fporcheza,c iìa la 
nata co aqua calda pi volte dalla fu* 

/V ter- 
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jo Dell'Arte Vetraria. ‘ 
tcrre/lreità,e rimanghi la ramina net- 
ta d’ogni iinmondizia,& allora fi rnet 
ta in tegoli di terra cotta , o tegami di 
terra cotta, fi tenga ncli’era appreso 
l’occhio , olierò in fornellifatti a po- 
lla . Io in .Fifa aueuo fatto fai e vn for- 
nello piccolo a foggia d’vna piccola j 
calcara , oue calcinauo per volta ven- 
ti, e xy-, libbre di quella ramina, &: in 
poche bore . Però nell’era prefiò la 
lumelia della fornace , vi fi lafci ilare 
per quattro giorni,poi fi rinuoua,e fi 
pelli beniflìme, facendola paffare per 
(laccio fitto, edinuopofi ritornila 
_ tegoli, òtegami di terra , come fopra 
al medefimo fuoco,e calore per quat- 
tro giorni, che verrà in poluere nera, 
e fi amma/fer#infieme,fi pelli, e /lac- 
ci per /laccio fitto, & in tegoli di nuo- ì 
no fi ritorni nel medefmo luogo, e ca- \ 
lore per quattro giorni , allora la ra- 
mina fara ottimamente preparata co 
manco fafiidio,e fpefi della fopradet. 
ta , e farà nel colorire il medefimo ef- 
fetto, in tutto,e per tutto, auuertcndo 
per prima di calcinarla auerla benifiì- 
mo lanata da ogniterreftreicà, come. 
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Libro Trinic i yx 
fi e detto ; il fegno quando e ben pre- 
parata farà; che faccia gonfiare il ve- 
trone bollire afiài,qnando fcji dà,allo- 
rn e ben preparata . 

Acqua marina in crifiallo bella con la 
[opradetta Ramina, 

Cap. XXIX. 

w 

A Vno padellottó di libbre f« fian- 
ca di Fritta di crifiallo , che fi a N 
delàiato benilfimo , come fopra $’ e 
detto, enontraghiettatoin acqua:, 
perche , come hò dichiarato quando 
faceuo l’acqua marina, non cofiuma- 
uo mai tragittare in acqua il crifiallo 
e mi pareua,che venilfe meglio: però 
in quello fi può prou are neli’vno , c 
nell’altro modo,e attenerli al meglio, 
adunque a dette libbre feflanta di cri- 
flallo^quando e pulito beniifimo, fi dia 
libbre vna , ‘ e ni e za di detta ramina , 
fatta con manco /pela come fopra , e 
con ella fi rnclcoii oncie quattro eli 
Zafferà preparata , mefcolando bene 
inficine quelle due polueri , poi fi dic- 
alo ai detto crifiallo in quattro volte, 

me 
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S,fT Ddl'jtrtc'Vetr ariti 
mefcolando bene la poluere con il ve- 
tro per due ore, poi fi torni a rimefta- 
re bene al folito, e fe ne caiu vna pro- 
ua,e fe il colore piace, fi laici eosì,non 
auendo bifogno di caricare per venti- 
quattro hore,poifi torni a mefcolare 
ìi vetro di nuouo, accio il coloi e ven- 
ga benevnitto,e filauori in quei lauo- 
richè più guidano, e quella fard vn' 
acqua marina belìiffima,come hò fat- 
to io molte volte có felice fuccelìò. Il 
caricarla più e manco fi deue fare fe- 
condo i lauori , a che deue feruire, 
che la ramina fia calcinata a propor- 
zione, per canne da conteria, fi me- 

fcoleràla meta Fritta di Rocchetta, 
con Fritta di criftalio che Tara acqa 
jnarina bella in ogni modo * 



r -4cqua marina di manco fpefa « 
Cap . [XXX* 

L Amedefima ramina preparata, 
come fopra con la detta dofedi 
Zafferà, fi dia nel medefìmo modo , e 
orm a alia Rocchetta di .Lcuantc, 

& an- 



■j 
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& anco quella di Spagna, che neffuna 
di loro abbi auutomanganefe , e clic 
fiano 00011111110 defalate , però non 
tragittate in acqua vfàndo'le regole , 
che foprà’fi dicono nel <?riftallo,chc in 
quella maniera fi fard vn'acqua mari- 
na affai bella per ogni fortc di lauori, 
'ècofterd manco affai del criflallò,pcr- 
che la Rocchetta vale manco affai del 
bollito, come è noto.In quella manie- 
ra l'ho fatto io molte volte in Pifa , e 
fempre con buon fuecefso. ; 

^ - , , oyj *«» . , J . • l '.f ’ '4 ^ a >>!%f * 

jfcqud ma* inamar auìgliofa fopra tutte 
/ * acque marine di mia inuentione , 

V Cap. XXXI.; - 

1 . ; 

I L capomoito del Ipirito di Vitrioi 
lo di Venere duòucàinente fatto 
ferma carrufiui y lafcùtoftatfe all’aria 
per alquanti giorni , piglia per le me- 
defimo fènaa muno artificio Vn colo- 
re wdésbiadato : Diserta matèria 
polarizzata con l’accompagnatura 
delia Zaffe» prepara tà^i è cón la me- 
de/ima dolche ncJI'akre ramine pre- 
parate ii è detto, datosi criftaltó n <3 

D mo- 



74 JOetfArti Vetrari*] 
modo ,t forma detta nelle altre ac- 
quemarine, fard una acqua marina 
tanto bella, c nurauigliof a, che fard 
cofa di llupore ; come io ho fatto più 
uolte in Fiandra nella Cittd di An- 
uerfa con marauiglia di tutti quelli , 
che l'hanno uifla . 1 1 mr do di fare il 
Vetriolo di rame fenza corntihu, 
fpargiricamente farà pigliare pez- 
«etti di rame fonili, della grandezza 
di meza piaftra Fiorentina , & auere 
OHOjO piu corrcggiucli fecondo il bi- 
fogno,nel fódo di ehi mettere un fuo 
lo di zolfo comune poiuerizzaco,c 
per fopra dclli pezzetti di rame , fc- 
pradetti, c poi un fuolo di zolfo poi- 
ucrizza to, e per fopra pezzetti di ra. 
ine, & in quella guifii operare fino 
tutto il rame fia meflbin opera, che fi 
auer«ì prefo per qnefto effetto, che 
altrimenti quelle fi dice Gratificare : 
sfatto quello, fi cuoprine > feguein 
quello al Ga> i j. acciò Io pelfino prò* 
.uare,che con lor contento uedranao 
cofe di lluporc: quello modo non sò, 
fkfx l'abbi protrato » & io 

frete Antonio Neri prosandolo , lo 

• • tro- 

- — * ♦ 
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trouai marauigliofo, come fopra,pe 
io lo dico di mia munizione • 



Verde fineraldinoin vetri • 

.... « Cap. XXXII. : 

N EL fare il uerde % fi abbi cpnfi- 
dcrazione , cbeil uetro non ' 
abbia molto fate , perche pigliando 
vetro, cheabbi aliai Tale , come è il 
bollito^ e la Rocche tta^non ri fi può" 
fare verde bello , ma fi bene l’acqua 
marina ; perche il fa le contorna il 
il verde compre tira il colore all’aia 
zurig no , c marino; però quando fi 
vuol fare vn bel verdeabbifi in padet 
- la, ò padellotto vetro comune , cioè 
fatto diPolucrino,coraefi è moiira- 
al Capitolo ottauo, e quello vetro 
non abbia manganefe di niuna ma- 
niera, perche l’opra verrebbe nera, e 
brut :a ; come è fufo, e pulirò benif- 
fimo, lìdia à quello vetro vn poco 
di Croco di fcrro,cioèdi quello, che- 
è calcinato co l*aceto,comc fi mollra 
al Capitolo deomofettimo» e di que^ 

* fio per efempio fe ne dia àlibbre cen- 
to divetro, oncietre in circa., fimcj 

Di fedi 



\ 
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Proli bene vi vetro, e fi lafcipcr vn’ha- 
ra, tantò, che il vetro incorpori la 
tintura di detto Croco,che farà venire 
il vetro alquanto giallognolo , e gli 
leua il rozzume ,& azzurrigno, che 
fcmpréhà il vetro, che òpera poterli 
dare al vetro vn bel verde, altera sgabbi 
laramjna di tre còtte fatta di fcalgia , 
c battitura de’calderai , come fi è mo- 
flratoal Capitolo ventottefimo > e di 
qucftàfcne dia a ragione di libbre dua 
per ogni ccntohbbre dì vetro, c quella 
li dia in fei volte, mefcolando bèhé le 
poi neri coni! vetro, poi fi lafci po- 
lare, per due hore, & incorporare il 
vetro, & allora fi ritorni a mefcolare 
il vetro , e fi vegga fc è carico a bas- 
tanza, conforme al lauoro, che ha da 
feruire,c bisognando, fe li può dai* più 
ramina^ in effetto 1 colon fi hanno a 
fare più carichi, e men carichi, fccódo 
_ . ropra^ lauori,che fc ne deue fare, che 
in quello non le ne può dare regola 
certa, crfb il verde tcndefic al marino. 



6c azzurrigno, e non piacefie, fe gli 
può dare Vn'altro poco* di Croco di 
fejro# come Sopra fi è detto , e così 

v . fi 
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fi aucra verde bclJiflìmo fmcraldino l 
altrimenti detto verdeporro, che in 
- capo di ventiquattro liore fi potrà 
lauorare, auuertendo Tempre mai, 
quando fi deue lauorare , per prima 
mefcolare il vetro, perche i colori 
danno Tempre in fondo, & in cima dei- 
la padella fon o Tempre più fcarichi , 
Quello verde moltiflime volte lo fe- 
ci in Pifa,e Tempre mi venne affai bel- 
lo , e tale riuTcira a ciafouno , che of- 
fcruerà puntuali» ente quanto Topra 
fi èdetto . , , ! 




M À Te voleffi auere vn verde mòi. 

to più bello del Topradetto 0 
più lampante, abbi in padellacnfial- 
lino, che non abbi auuto ma nga nc le, 
c fia tragettato in acqua per vna * ò 
due voltej unto che og niTalTedine gli 
eTca d^ dofibjC a quefto cr i follino >n 
partita li fia dato la meri eli vetro còl 
mane bianco, fatto di poluerino,clie 
non abbi auuto manganefe ; come 

Di 
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qticfto ver*o mefcolato è fufo,e puli- 
to bene, piglia progni libbre cento- 
di eflo, libbre due, e mezodi ramina 
di tre cotte fatta con lamine di rame 
neili archi della fornace , come fi è ^ 
inoltrato al Capitolo vigefìmoquin- 
co , e con quella vmfei once due di 
Croco di ferro calcinato con zolfo, e 
rcuerberato come s'è detto alfuo luo 
gò nel Capitolo decimoiefto : vnite 
bene inlìeme quelle due polii eri, le 
darai al fopradetto vetro , v fa mio le 
regole di fopra nel verde detto . Po- 
trai caricare il colore più , e manco, 
fecondo ti pare,e fe il vetro aueffe del 
ozzurigno , dagli vn poco di Croco 
fopradetto , che glie lo fa perdere 
1auorarlo,comc lUltroverde che fard 
verde di pinpinelt liupcndo. lo l*hò 
fatto in quella maniera molte volte in 
Pifa con buon facceli© per lauori più 
Iqtiifitide gi'ordinarirpcròll auuerta , 
fènipre mai , che le ramine liano beii 
preparate , fe dì vuole aucrc colori 
belli . 
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LtìrùTrhna : 1 , 
v 1 4 Verde marattigliofé . 

Cap.XXXiV. • 

A BBISI la ramina di tre cotte, 
fatta di battitura , e fcaglic 
di caiderai,come fi è inoltrato: poi in 
cambio di Croco di ferro fatto come 
fopra in tanti modi, fi pigli fcaglia di 
ferro , che cade dalla incudine de* 
fabbri ferrar i , c quella pulita da 
carbone, poluerc , c cinigie, fi pe- 
lli , e fiacri fottililfimamente , e 
con la dofe fopradetta fi mefcoli 
conia ramina beniffimo, e fi dia al 
vetro commune di Poluerino , che 
non babbi auuto manganefe , con le 
regole fopradette nel verde che con 
quello Croco di ferro, ò vero fcaglia 
fenza dubio fi aura vn verde fmeral- 
dinò a marauiglia, quale in tutto, e 
per tutto auerà perfo il color* azzur- 
rigno ,e di mare, che per ordinario hi 
ogni vetro, ma farà vn gialleggiante 
alla fmferàldina,& auerà vn lampan- 
te , e iufiro belli ài mo piu dclli fopra- 
detti verdi : il metterli la fcaglia di • 
ferro con la ramina , fu inuenzione 

D 4 di 
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So ttWjùte Cetraria j 
di ine Prete Antonio Neri : nel rette* 
ù ofTeruino le dofe,e regole fopradef , 
tc nelli altri verdi , che auerà cofa di 
/lupare, come la /penenza più volte 

mi ha moflrato . 

• • * > 



\4ltro verdesche porta U palma di tutti \ 
gli altri verdi per me fatti • 

. Cap. .XXXV. 



A VN padellotto di libbre dieci di 
vetro, cioè metà criflallmo tra- 
gittato in acqua più volte, e metà 
vetro comune bianco diPoluerino , fi 
pigli libbre quattro di Fritta comune 
dipoluerino,con quefta fi mefcoli lib. 
bre tre di minio, il vniCchino bene 
infieme , e fi dieno a quello padcllot- 
tOjchc in poche hore Tara pulito ogni 
cofa, come è pulito^ tragati inacqua 
tutto quello vetrone fi guardi bene nel 
fondo del padellotto , fe vi fude del 
piombo ritornato in corpose fi caui co 
diligenza tutto, buttandolovia,acciò 
nonfacefle sfondareil padellotto co- 
me fuol fare:poi fi ritorni in padellot- 
to di detto vetro tragietuto in acqua, e 



ioogle 




litro Triniti Si 

fi Iafci pulire per vn g jornò , poi fé li 
dia il colore con la poluere /atta di 
capo di morto di fpiritq di Vitriolo 
di rame fatto chimicamente, con, vn, 
poco di Croco di ferro , ^erq-pochif^ 
fimo, che cos/verrà vn verde mara- 
uigliofo dc’più belliche abbi mai fatti, 
che fembreri proprio vn lìneraldo di , 
rocha vecchia orientale da farne ogni 
forte di lauoro. 

J * >, • ' .u • * t*vs« y«t «* 



rv/ili, , T ' ' ’ t . * ' . - ", i , , 

Aerini » o vero di turchina, colore frit *- 
; aitale nell'arte Petratta . 

; * Cap. XXXVI. .. 



■ /. * . • * 

S I pigli fale marinodetto fai nero,o 

vero tale grotto : perche la falina 
bianca ordinata , che fi fa a Volterra 
non farebbe buona. Quello fale fi 
metta in calcara , ò forncilo a calcina- 
re, che Ji vidi via ogni vnndita, e ven- 
ghi bianco , allora fi pelli in poluere 
jmnuia bene, eh e farà vna poluere 
bianca- Quello Ale cosi calcinato fi 
^rta pp?i'vfo uifirafcrittò del fare il 
colore deto acrino/)vei odi turchina. 
Abbili m padella,o padellotto Frit- 

T ~ DJ ** 
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ca di bollito ; ai ir imenei dctcò cnflal* 
lo cinto m colore di acqua marina , 
come s'è detto in più modi, però il 
colore lia bello , c ben carico , che in 
quello ftal'inportanzadi fare vn beL 
lo, aerino fecondo, che vegli vna bel- 
la, e ottima acqua marina ; a quello, 
vetro cosi colorito fe gli dia fopra del 
detto fai marino calcinato , mefcola- 
doìo bene con il vetro j come li fi la 
ramina ; e di quello fe li dia a poco a 
poeòyiftio che il colore d'acqua ma w 
rinaperda iltrafparcnte, ediafeno, 
c pigìi l’opaco, perche il fale vetrifi- 
candoli fa perdere al vetro il trafpa- 
rente,e gli d? vn poco di sbiadato , e 
cosi a poco a poco fa il colore detto 
aerino nell’arte Vetraria , che è il co- 
lore della pietra detta turchina , colo- 
re principaiiHinioneli’arte^quando il 
colore Ita bene, bifogna Iauorario fu- 
bito, perche il fale li perde,efuapora> 
e torna di nuouo il retro tra ( parente, 
c con brutto colore ranni quando nel 
Jauorarc perdevi il colcre,feli dà nuo 
no fale bruciato , come fopra , acciò 
il colora ritorni ,ecosìfi hàiidefidc- 

Wr. 
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tato colore . Àuucricndo qui bene il 
conciatore di fornace , quando da 
quello 1 àie > che quando non òr bene 
calcinato, Tempre feoppia, però 
fia cauto, egira rdi gI'oeciii,& il vifo, 
perche v’è pencolo di urli dd male , 
ì a do r cdel fa le farà darlo a poco a ' 
poco, mettendo alquanto di tempo in 
riieao da vna volta all’a icra, tanto che 
fi vegga il de/ìderato colore, che in 
quello 10 nonvfauo altra;dofe,o pefo, 
folo con l’occhio quan io vedeuo,chc - 
il vetro era al deficierato fegno di co- 
lore, non gli dauo più Tale, che tutto 
Ila ncllafperienza, iofaceuo quello 
colore fpeflo, perche è molto acceda- 
rio nella conteria, & il più /limato , e 
pregiatocolore, che da nell ’uite. Pe- 
rò per fhre aerino per conceria fi pi- 
gli acqua marina fatsa di metta di 
bollito, e meta di Roche tta , che ver- 
ri colore bello, etiam che non fia tut. 
Co bollito . < 




D i DELL’ 



«4 



li' 



* . * %> t 

% '*V. *\\\\% . 



DÉLI/ARTE vetraria 

LIBRO «BCONDO. 



» 1 » 



• > t : 



J-' 



Krf quale fintofirano il vercmodedifa 
. ti il Calcedonio in colore d* Agata» q 
o*)c: e Diafpri Orientali* - ■< /. /.i 



. . . • • . » \ • •« ■ i 

Con il modo di preparare tutti icoloriMT 
tal materia , fc il modo di farracqw 
ftixi fic acqua regia^aeccflatifia 

• i «•“» A ■ ■ - r r A. «A » /"ri < 
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quella materia, 8c St 



n-OK'-- 



D 



O.- 



t 

«>fc 



•• * * * i * • * • ' *■ • • * * l 

Modo di calcinerai T antro , r*irlo c§à , 
#7 $o[uht troike f* apparire i yspti \fcbtr- V 
Zi d i molti colori /off o ndegiamenti in 
effigi i dà 1‘ epico , r fw? hanìiodt » 
matura * Oneriteli. 

CapJOCXVlL , 



oh 



I OVENDO io oio/lra- 
re u modo di fare il 
calcidomo,Diafpro,& 
Agata Orientale, è ne- 

__ cellario prima infegna* 

re le preparazioni d*alcunecofe mine, 
a ali per tale compouuone,che le bene 
alcuno di effe fi trouano pubJicaméte 
da comperare tuttauia dcliderofo,che 
* * : * Pope. 
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l'opera ricfcaé tutta perfezione, mi à 
parato à proposto moftrarc il modo 
più fquiiijo , e; chimico, acciò i periti , e 
Cùriofi poflSuo farc da loro ógni cofa# 
e più perfetta.) econ, minore ipefa>pcr* 
jche non è dubbio alcuno, che in que- 
ft'Arte , quando le materie fono bene 
preparate , ^ e che i colori de' metalli 
fono bene aperti, efeparati dalla lo- 
ro impurità , eterreftreitd, quali per 
ordinario impedifconp l'iogreflò di 
loro tinture nel retro , e la loro mio- 
neper minima, allora tingono il ve* 
ero di colon viui, fplendenti, eva** 
ghi,. che di gran lunga Tempre auan-» 
zanp quelli , che volgarmente , & or- 
duuriapente fi fanno nelle fornaci: e 
perche il colore deilaCalcidonia, òpef 
dir meglio il Tuo comporto , che noniè 
altro, che vna radunanza, quafi di 
tutti icolori, efeherzi, che fi poffo- 
no fare nel vetro , cofa non volgare , 
nè nota cosi a tutti , fe non fono bc* 

f preparati, & affottigliati, come 
neccfiano , non danno poi quel- 
la vaghezza , e Splendore nel re- 
tto, che fi ricerca, efideifidera. On- 
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SS Dell r v4ttt Vetraria l 

de èineccflàrio^che i mettili iianóbe* J 
niffimo caIcinati,afTottigliati,e fuifce. 
rati da ottima acqua forte. ' Li zoifì 
vetrioli^ fali armoniche e firn ili ma^ 
ferie con lunghezza ditempo, e fuòco" 
lento fieno aperti, e ben preparati*,- 1 j 
perche Javiolenza del fuocóin quefìo 
nuoce aflaij il Tartaro, e Rcfichiero , 
oltre à l’efiere in tutta perfezione, e 
ben calcinati deuonò ancora efler da-- 
ti a proporz ohe, e quando è il tempo * 
di dargli, & uar'ancrtra ,che flve^ 

trò fi; fe’cotto, pulito, e ftagionatò>neK 
lauorarlo fi vfiao quelle diligenze,che i 
fòg Lono v are i periti maèfh i, che co;; 
sì facendo s,* minuterà perfettamente - 
il vcro Dia pr<>, la vera Agata , e vero 1 
Ca^idon&*(X’iemaie,eon lepiù vàgh<s 
t belle macchie ornate di ondeggiò » 
meiiciyè f obera, con colori diuerf f> vi- 
' ni, ór acccfi,che veramente pa^ i i,che 
natura non poffa arriuare tam’ako d . 
gran pezz (Si e fé bene fi dice, e pare che 
flaverochei'arte non può arriuar'àlla* 
natura, tuttauiai'efpericnza inmolt? 
cofemofira , & in quefia particolar- 
mente decolori nel vetro , che l'arte 

non. 
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non folo àrrrni , & adegui la natura , 
ma di gran lunga la fuperi, e. palli, 
coia,che fe non fi vedefle, difficilrné- 
tc fi crederebbe la bellezza , e gran 
varietà di fcherzi , Se ondeggiamenti 
di variati colori fempre dii uniti, e lè- 
paratii’vn da i'aitro cori vaga diflin- 
zìonc , che fi veggono m quello par- 
ticolare del Caicidonio, quando però 
la medicina è ben preparata , & il ve- 
tro a tempo lauorato, defletto, che 
ne fortifce palla ogni immaginazio- 
ne , cconcette vmano . In tre modi 
di faria , che io infegno , credo fi po- 
trà vedere, oue ardui l'Arte ^ Vetraria 
in quello particolare , ne’quali io di- 
moflro ogni particolare tanto difhn- 
tarnente, che crederò fenza dubbio 
cifere intefò da pratichi,c periti in li- 
mili materie^ che chi non vorrà er- 
rare àpoda, imponibile ila potere er- 
rare, echi opererà fi come io termo 
«rouerà molto più di quello, che non 
4co,cpalcfe a 
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Modo fare F Acqui forte, detta da 

. partire, che folue /*/ rgento,e tUx* 

reato viu» conmmoda fegreto . 

Cap. JUiXVllL : 

P I G LIE RAI falnitrio raffinato 
* parte vna , allume di rocco parte 
tre, al quale per prima gli fia leuata 1* r 
Vmidita da doflc,metteHdolo in vii pi» : 
gnacio,o tegame a el alar ogni ma vmi • 
diti » & d que/la materia il aggiunga - 
per ogni libbra onoc viia di arfemco 
cpftàilmo : quella è materia legreta > 
c non ordinaria , che oltre al dar più,* 
forza a l'acqua , aiuta a cauare me- 
glio gii ipintida* materiali , che fono 
i] vrro neruo, k. poienzaWeil’acquai 
forte , fenza i quali /piriti inacqua lor— 
telarla come -vn'acqua di pozzo . Sin 
poiuenzziogni cout,e ihn^coL 
iniikiiie , aggiungendo a quella ma- 
teria id dtpr ma pai ie dei tutto di cal- 
cinacci ben poli: suzza a, me*~cojan- 
do behiiiiino ogni co’a: : i quella ma- 
ten li inetta aeiie boccie di vetro 
tantà quantità, che lìano piene itre 

quar : _ 
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quarti in circa , le quali boccie /iena 5 
lotate al folito , con loto , che Ha for- 
te , che come cofa volgare la rimettp 
all'artifla prattico , anzi ne in regne- 
rò vno non volgare . Abbili belletta 
di fiumi , per efempio d’Arno , che c 
quella terra grafiche ognuno sa,e di 
quella parte vna,rena parte tre,cene- 
rc di legna ordinaria bene ftacciata 
parte meza, cimatura di panni lani 
parte meza, quelle materie fi mefcoli- 
no,& vnifchino inficine, incorporan- 
dole con acqua forte comune in for- 
ma di palla, quale fi lauqri beniffimo , 
che quàto più fi lauora è meglio, però 
fi auucrti,che la palla fia va poco du. 
retta , & a tutta quella materia fi ag- 
giunga vn terzo di Tale comune quale 
fi incorpori bene co il loto,& incorpo 
rato beniffiuno, che in quello flàl’im- 
portaza,allora cò quello loto fi lotino 
i vetri,che Tara vn loto perfetto. Que- 
lle boccie fi mettino in fornelli a vèto, 
perciò atto, con loro fondo di terra 
cotca,che regga al fuoco: fotto il fon- 
do delle boccie fia quattro dita di re- 
na » & attorno ripieno di rena fino a 

collo. 
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collo , t fatto il foniadi terra /la Wi 
ferro groflb a trauerfo , che regga il 
pelo del capellone l i metta alle boccie 
il lor capello di vetro , che deatro Zia 
grande , e capace , fi lotino beniiSmo 
al collo della boccia le giunture con 
lotto fatto di farina fine,calcina, e la- 
na poluerizzati,c inefcolati,e fi tem- 
perino bene,& impallino con chiara 
di uouo bene sbattuta con qucflo lo- 
to^ faida di panno lino fottilc,fi ioti* 
no,e falcinole giunture,che come fo- 
no afeiutte bene, dattone tre, ò quat- 
trocoperte , fanno prefa fortifiima , 
dando vna fafeiatura alla volta , e la- 
rdando afeiugare alquanto auanti di 
d arda feconda , che di cosi regge o- 
gni violenza, & impeto deili ipiriti 
dell'acquafòrte, poife liaggiufta il 
recipiente à ogni boccia,che fia gran, 
di/fimo,purdi vetro, acciò pofia reg- 
gere à gi’mipeti , e furia delli /piriti 
dell'acqua forte, e meddimamente 
con il fopradettodotto , e pezzoliiìo , 
come fopra,e fi lotino le giunture del 
reo piente aggiuftate al ro/tro del cap 
pedo il più che fia podibile,che auerà 
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* dafclma boccia lafcinfi afciugarebe^ 
ne le lotature prima di dar fuoco, che 
quello importa aflai . Poi fi dia fuo- 
co alli fornelli con carbone foia- 
mente in principio^ quefto aliai ten* 
perato per tre horc,che indetto tem- 
. po efce vmido ventalo, e pericolofo à 
rompere i vetri , e lìeontinmin quc~- 
Ila maniera di fuoco temperato per 
fci hore, di poi fi augumenti il fuoco 
. • a bell’agio , fe li dia dfpeaai di legna 
di quercia fecca mcfeoiau con il car- 
bone^ così a poco a poco fi vada au- 
gumentando per altre ibi h ore , & li 
cappello comincierà d tngerfi di 
' giaUo/egno, che gli fpiriti comincia- 
no à pafwre^fivadi co^ì continuando 
con quello grado di fuoco fino , che 
>. gli fpiriti cominciando à ingrofi'arc, 
tingeranno il recipiente ? c cappello 
dì color roflò, che tuttatua^ fi-cariche- 
rà, come vn rubino ,allorafc li augu- 
. menti il fuoco per molte hore, fino il 
recipiente, c cappello fono roflì >che 
,-v, alle volte dura duegioroi interdir cò- 
fiumi in ogni modo il fuoco, fino tutti 

li fpiriti dell’acqua forte fiano pafiàti, 

che 
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conofccra , quando il capello è reci- 
piente d poco a poco comincieranno 
à rischiarar c,e diuenire bianchi ,com f , 
erano nel principio, e faranno dei tut 
co freddi , tuitauia fi continui ancora 
per va'hora il fuoco, pò* fi lafcicosi il 
fornello da per fe freddarceli verten- 
do, quando il fuoco è gagliardc,che ti 
recipiente,e cappello fono ro ef- 
finon vi dia vento , ò brezza fredda f 
ne fi tocchiuoconcofa frtdda,perciie 
fecilmente creppetrcbbono , e faria 
perfa l’opera, la fpefa,& il tempo,pct\ 
che quàdo fono in tale fUto,fono cal. 
di,infocati,comc ogni cofa è fredda , 
allora fopra il capello , e recipiente fi 
iniettino pezze line bagnate, & inzup- 
pate bene di acqua frefea, acciò li i pi- 
riti meglio fi tuffino tutti nell’acqua 
forte, che fono a torno per il capello, 
e recipiente, lafciando cosi per dodici 
bore, dipoi fi bagninole giunture, & 
lotature con acqua caldetta, tanto , 
die inumidite fi pedino leuare le fa- 
lciature , ccosì cauare il cappello , e 
recipiente , che per ordinario fono 
fatai* La boccia fi rcj*»pa, percke 
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non può più fcruire , le feccie, e refi-' 
denze dell’acqua forte , cioè la loro 
terza parte,fi polucnzono bcne,e per 
ogni libbra di effe fe li aggiunga onde 
4. di falnitrio raffinato , e fi metta in 
nuoua boccia lotata , c fc li ritorni 
adoffo la fua acqua forte, che era par 
fata,mettédola nel fornello,comc fo- 
pra con fuo capello è recipiente ben 
ferrate, e lotate,& afeiutte le giuntu- 
re,come fopra fe li dà in pri ncipio fuo 
co lento per quattro bore , poi fi vadi 
augumétandofinofianopafiàti tutti 
li fpiriti di dett’acqua forte ,che fi co- 
nofee quando il cappello,e recipiente 

• fono del tutto bianchi, allora nò fi dia 
piùfuoco,e fi lafcifreddarcogni cofa 
e con pezze line bagnate in acqua fi 

• cuopra il cappello , e recipiente , la- 

. fciàtlo così per dodici hore, poi fi slo- 
tino le giunture,come fopra, e fi ferui 
l’acqua forte in vafi di vetro bcnitfi- 
mo ferrati acciò non fuaporino 1 rai- 

• gl iori fpiriti. Quella è l’acqua forte 
detta da partire , che farà buona per 
gl’vfi ìnfrafcritti alcuni fono , che in 

- vece di allume diroccho pigliano al- 
tre- 
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tretanto vetriolo, e di quefto.pigiian© 
il meglio,quale è il romano o ajtro fi- 
mileplfegno che il vetriolo fia buono 
per quefta opera è che fregato fopra 
il ferro pulito,k> tinge in cobre di ra- 
me^ quefio vetriolo, quando è puri- 
ficato neii'infrafcritto modo, farà vn ' 
acquafòrte potentrffima, molto piti 
che non fà l'allume . 



# 



V< purificar ti vetri per fare -m' acqui 
1 ' > forte potentijjimft. 

• csp. xxxix. ; 



A BBI il Vetriòlo , e quanto fard 
meglio, come fopra fi dicchi fa. 
à acqua forte più potente . Quefio fi 
; olue in acqua comune calda, foluto 
fi laici ilare per tre giorni, poi fi feltri 
l’acqua pregna di Vetriolo, le feccia , 
^helarannogiallignefi buttino via, e 
fi fuapori qi&fia acqua in orinali di 
vetro , fino fi fali i due terzi di tffa , e 
il terzo , che rimane fi metta in cati- 
nelle di terra iouetriate in luogo fre- 
fco,che in dodeci bore al più fi vedrà 
à Vetriolo Japillatoà torno la catfnfcl- 

la .* 
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Libre Secondo* py 

la in pute, che parrà criftallo di mon- 
tagna incolore fmeraldino bello, e 
la/cerà nel fondo vna terra gialla , 
' quale e il iuo zolfo inutile per quella 
opera# quelli lapilli fi tornino di nua» 
tio in acqua comune calda a iòiuere , 
foluti fi feltri l’acqua , e fi fuapori in 
orinali di vetro, come fopra buttando 
Tempre via quella terra gialla, che ri*» 
nane in fondo, che alla terra volta il 
Vitriolo farà bene purificato, catto 
per fare vna buona , e potente acqua 
forte, molto più aflàidell'acque forti 
ordinaric^nafiime quando jj lalnittio 
è bene raffinato „ 

W X 



Afre Fjtc<pt* K*g‘*>chefokt TOr0±ì 
li altri metalli da i‘ Unenti . 
Cap. XXKX. 



S I pigli acqua forte /bpradetta, e fi 
metta in bocietta di vetroi de è 
ogni libra d'acqua fi dia pcrefcmpjo 
cnciedua di Tale armonia co polue- 
rizato: fi metta la boccetta in cati- - 
Bellapiena d'acqua calda, che con 
quello calore preflofi Tolueni il Tale 
■ , X. " • QttnQi 
X 
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materia nera pauonaccia, allora é ab? 
bruciato, e preparato . 

A fare il Cnldmio in yetro aflki bello 2 
Cap.XUI. 

A BBISI acqua forte libbre due 
in boccia di vecro,con collo lu. 
go nonmolto grande: in quella métti 
oacie quattro di argento fino in pez- 
zetti piccoli , e fottili , e accollata al 
fuoco , ouero raefla in acqua calda , 
che [come l’acqua forte comincia a 
fcaldarfi,lauorerà, e Tolueni l'Argét© 
ben prefìo,e fi continui così fino abbi 
foluto,c magiaro tutto l’Argéto,poi 
abbi libre vna,e meza di acqua forte, 
comefopra in boccia di vetro , & in 
eflfa folui come fopra hai fatto deli’Ar 
gento onde fei d' Argétò viuo,come è 
ioluto ogni cofa,mefcolirifi bene que 
ile due acque in boccia maggiore , c 
per iopra mettimi! oncic Tei di Tale ar 
moniaco,& a calore lento faccifi fol- 
were; come é ioluto, mettili in quella 
boccia oncie oncia vna di Zafferà pre 
parata , e mer’oncia dì Manganefe 

'*• E p rc : 
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* tibro Secondo* 99 
forte, imiertendo in vltimo non dar 
fuoco gagliardo;ma temperatiflirno , 
acciò gli (piriti dell'acqua forte non. 
fuaporino , & infondo rimarrà vn* 
poluere di colore leo nato, la quale be 
nifs.poluerizzata,e cufiodita in vafo 
di vetro , fi deue ferbareal bifogno, 
é quando vorrai fare il Calcidonio , 
Abbi allora inpadeiiocto uetro pulir 
to bene,e fatto di rottami di bicchieri 
di crifiaUo,e criftallino , & in effetto 
vetro biàco che fia fiato in opera, che 
nei vetro vergine di Fritta, che nó fia 
fiato più in opera , non può venire il 
Qaladonio,& i colori non vi fi atta** 
f ano, ma fono con fu mati dalla Fritta# 
però fi faccia fempre in rottami,c ve* 
tro vfatoie per efempio a vn padcllot 
to di libbre venti di vetro in circa fi di 
oncie due, e meza, p vero tre di que- 
fia poluere,o medicina dandola in tro 
volte , & incorporando bene il ve* 
tro, e mefcolandp, acciò pigli bene la 
poluere , jaquale nel dare fa certi 
fumi azzurri, 'come è mefcolata bene, 
filafei ftare il vetro per vn hora,poi fi 
torni a darli vn'altra mefcolata , e fi 

E z laici 
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ióo &clF*4rte Vetrària] 

Jtfci poi per ventiquattro bore ] al?- 
hora fi mefcoli bene il vetro , e fé ne 
caui una proua, che hauerà un color 
giallognolo azzurino,qucfia mollra, 
ò proua rinfocolata in fornace più 
uolce, c cauata, come comincia à fre- 
dare, moftrerd alcuai marezzi , c co. ( 
lori diuerfi affai uaghi,all’hora fi hab- 
bi Tartaro detto, Greppola bruciata 
oncie otto: come fi inoltra al Capito- 
lo quarantèiimo, filigginedi camino 
ben uetrificata oncie due. Croco di - 
ferro calcinato co il zolfo mez’oncia 
tutte quelle cofe polnerizzate, e ben 
unite fi diano à quello uetro in quat- 
tro, ó fei uolte, auùertendo, che que- 
lla poinere fa bollire , & gonfiare il 
uctró marauigliofamctc, che fc non 
u& diligenza il cóciatorc di fornace 
nel darla , tutto il uetro ufeirà del pa- 
dellotto,però la dia à poco a pcco, ap- 
pettando un pochetto da uua uoka à 
l’altra , mefcolando fempre il uetro, 
acciò la polucre s'incorpori benc,co- 
me farà data tutta quella poluere, fi 
laici il vetro cuocere, c ripofare al- 
meno bore 2,4 . poi fc ne feccia una 

boc- 
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boccetta , e fi rinfuocoli più uolte nel» 
Ja fornace, e Ci cani fuori, e fi ucgga fe 
ìl'uetro Ila à ragione , e fe da fuori 
fchcrzi d'aerino, diuerdc , d'acqua 
marina , di rollò, di giallo , e di tutti i 
colori , có icherzi , & onde belliflune 
come fa il Calci don io, Diafpro,& A- 
gata oriétale, e che la boccia guarda- 
ta dentro all'aria ha rofia, come uri 
fuoco, all' bora come é fatto, e flagio- 
nate fi lauori'in uafi fernpre lifci, e no 
riformati , che non uengono bene , e 
quelli di diuerfe forti di bicchieri à 
più foggie,tazzc, falierc,uafi da fiori, 
e fintili capricci, a uuertedo sépre,chc 
il maefiro,che lauora , pizzichi ben'il • 
uetrofatto in lauoro có le mollette, e 
rinfuocoli à ragione,acoò faccia ina- 
rezzi,ondate,c fcherzi di colori bellif- 
fimi ; fi può anco di quella palla fare 
piaflre di più grandezze in ouato,tri- 
àgolo, e quadràgolo,c come fi vuole, 
e poi lauorarle alla ruota,eome gio*» 
ie ; perche piglia il puliméto , e lullro 
e potrà feruircper tauolini,elludiol!, 
che rapprefenteranno quelli pezzi 
Je vere gioie d’ Agata , Diafpro ,e 

E $ Calci- 
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ipCalcidomo Ofieatale,e quando oc* 
corrcffiyche il colore fi fmariflì,e che 
fi vetro venifie trafparente,enonfuf- 
fe pili opaco,come vuona/Fere in fare 
quelli lauori, fi deue allora reflare di 
Jauorare, e tornare a dargli nuoua 
Greppola bruciata, e filigine , e Cro- 
co,come fopra,che di così pigli il cor# 
pO,c l'opaco fa apparire i colori , la- 
piandolo però per più bore pulirete 
ciò incorpori la nuoua poiuere data* 
Ji,che come fia ben pulito, fi vedrà fa# 
re vn lauoro al folito * Quella fu- il 
modo,ehe io tenni nel fare la prefen- 
te Calcidonial r anno ido i. in Firenze 
al Calino nella fornace de verri , nel 
qual tempo fàccua latiorare detta foi? 
la fornace l'egregio Mefler Nicolò 
Landò mio familiare , & huomo nel 
Jauoraredi fmarto alla lucerna, neh* 
qual fornace feci piu padelotti di Cai- 
cidomo in d etto,tempo , che fempre 
venne bello di tutta prona, non vfèen r 
do mantelle regole lopradette^ucjv- 
do le materie preparate , 

f ~ V 
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libro Secondo* ioj \ 
Secondo Calcedonio* Cap. XLIII 

t * 

i TN libre vna d'acqua forte fof- 
Jt ueti onde tre d’argento fina 
fottilmente tagliato ,in boccia- di ve- 
tro ben ferrata lafcia à parte . 
x In altra boccia di vetro folueti li- 
bre vna d’acqua forte, & in effa fol- 
ueti oncie cinque d'argento viuo ben 
purificato, ferrai bene la boccia, e la- 
nciai d parte.. 

3 In altra boccietta pur di vetro meP 
fi. libre vna d'acqua fòrte , & in effe 
onde due di Tale armoniaco/oJuei,e 
foluto vi meffi dentro mez’oncia di 
Crocodi ferro fatto con acqua forte, 
come fi inolt ra al Capitolo decimo- 
nono^e mez'oncia feretto di Spagnai 
fatto nel inodorile fi dice al Capitolo 
cfecimoquarto, e mez’oncia di cante- 
rello calcinato con zolfo, come fi me- 
lira al Capitolo vigefimoprimatutte 
quelle materie beniflrtna macinate 
da per fe, e ridotte da per fe in polue- 
re,ad'vna ad vna meffi nella boccetta 
d poco a poco con patienza, auuer- 

E 4 ten-r , 
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jojf- Dettate Vetraria, 
tèndo, che la ramina, il ferreto diSpa - 
gna>& il canterello fanno bollire , e 
gonfiare l’acqua forte affai , però fi 
mettino da per fe , e con patienza in 
poca quantica per volta, accio gonfi- 
ando , non vomitano , ò faccino crc- 
pare il vetro , che fuol fuccedere fa- 
gilmente,però fi vfi ddigenza,e patié- 
zz, il che fatto fi ferri il vafo , & fi 
metta à parte . 

4 In altro va fètto di vetro meffi libre 
vna d’acqua fortc,& in effa foluei on- 
de due di falc armoniaco, quale folla- 
to meffi dentro mez’Qncia dfantimo- 
nio* crudo polarizzato , & dpoco 
d poco , perche gonfia , c fa romore 
grande , pero fi faccia adagio , di poi 
mcz’oncia d’azzuro , onero fmalto , 
che adoperanno i dipintori, & vn’on- 
cia di minio , e mez’oncia di vetriolo 
purificato,comefopra fi è detto,ciaf- 
cunacofa ben macinata, poi ferrauo 
il vafo, e lafciauo da parte - 

5 In altra bozzetta di vetro meflS li- 
bre vna d’acqua forte, c dentro foluei 
oncie due di fale armoniaco,poi mef- 
fi dentro onde vna di Zafferà prcpa* 

rata 
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. Libri Stando 0 io^ 

rata, come fi moftra al Cìpièolo d ad- 
decimo, &vn quarto Concia di mà* 
ganefe del Piemonte preparato , co- 
me ben fi moflra al Capitolo decimo 
- terzo , e mez'oncia di [Ramina di tre 
cotte fatta con piaftre di rame, c cal- 
cinata negl’archi delle fornaci, come 
fi inoltra chiaramente nelli Capitoli 
Vigefimoquarto, e VigeUmoquinto, 
& oncic vna di cinabro ; quelle cofe 
metteuo ciafcuna da per fe beniffioto 
macinata nella detta boccetta, guar- 
dandoli da quelle cofe, che fanno gon- 
fiare , c fumare , di andar cauto , & d 
bell'agio ; il che fatto ferrauo il vafo, 

' e metteuo à parte. 

6 In altra boccetta di vetro mefli li- 
bre vna d'aqua forte , & in erta foluei 
al solito oncie due di Tale armo iliaco, 
dentro poi meffi mez'oncia di cerufa; 
quella gonfia affai , però fi radi ada- 
i gio, e racconcia di Lacca roffa da di- 
pintori, c raez'oncia di Verderame >e 
«ncz'oncia di fcaglia di ferro,chc ca£ 
ca dall'incudine, quella gonfia gran- 
demente, però fi llia cauto ; agni co 
&polueri££àta da per fe, metteuo in 

E i detta 
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tcS fieli' Mie Yeturix, 
detta boccetta, guardandomi bene da 
^quelle cofe,che fanno gonfiare, e fu- 
mare l'acqua forte ; il tutto fatto cau- 
tamente feruauo nella boccia* emet- 
teuodpartc.. 

Lafciauo Ilare tutte quelle fei boc- 
cette per dodeci giorni , & ogni gior- 
no l’agitauo bene per fei volte, acciò 
Inacqua fòrte penetrale , & alTotti* 
gliafie gl’ingredienti , e metalli ,che 
di così communicano la fua tintura 
al vetro ; pattato dectotempo , prefi: 
vna boccia grande di vetro dotata in* 
fondò , dentro la qualeuotai tutta la 
materia di quelle fei boccette a poco" 
àpoco , acciò nonu orni tallero ,e fa- 
Cefierocrepare il uetro, c quella boc- 
cia metfì in cenere,, c li detti fuoco le- 
fiifimo, che in uèntìquattro fiore fua- 
porÒ l'acqua, auuertendo in ultimo* 
«a lentiflimo , acciò non li giialli la’ 
polucrc con il troppo calore, chi vuol' 
recuperare l’acqua forte, può có met. 
tere iTcapdlo ,erecipìentc , e lotarc 
bene al foìito le g iunture . E vapora- 
ta l'acqua, retta infondo unapolue- 
re roffignalc onau , qualettferba m 




Libro Secondo ^ ^ tòj 
vetro ferrato per il bi fogno • 

Di quella polucre,.e medicina da- 
uo al vetro fatto di rottami, c vetri 
vecchi y come fi è detto nella prima 
• Calcidonia di fopra, pcrchcnei vetro 
vergine di Fritta non vi verrebbe, co- 
me fi é detto, a quello vetro adunque 
dirottami , e fe farà di criftallo è me- 
glio,dauola medefima dofe, eie nel- 
la primaCàlcidonia,. vfandonclraef- 
colare , e difianzadi tempo il raedefi- 
mo r che nell'altra; poi gli dau© corpo 
del Tartaro brucciato , & filiggine di 
cammino, vetrificata,e croco di ferro 
fitto con aceto , e quella poluerei 
poco à poèo, perche come fi é detto, 
gonfia terribi]mentc,poilàfciàuoipo- 
£are per. ventiquattro hore,encface- 
uo fare vn vaiò rinfocolandolo bene, ■ 



cfi>edéua:,< fe: pigliauaiJ corpo , 6c 
opaco ,e fcmoflraualauaneti dc'co; 
lòri conondéggiamcnti , e fchcrfi , e 
quando: era così , la faccuo lauorare 
tutta iii ua fi; di dmerfe forti > pizzicà- 
dòal folitoxó le:moftre: ogni lauoro' 
acciò face fiero- uariatr ghiribizzi; dii 
quella forte di , Calcinaio feci. 
I ’ E 6 mal*. 
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io8 Dell’jfrte Vetrerìa, , 
molti padcllotti , che tutti vennero 
bcllifiimi , in oltre di quella palla di' 
Calcidonio fi fecero molte centinaia 
di Corone à caualicre È tanto viftofe , 
quanto dir fi polla , le quali fumo vi- 
lle dalla felice memoria del Gran 
Duca Ferdinando , & da molti altri 
Prcncipi > c Signori , & fatto da me 
in Fiandra. 

i • . * > i * 

« '* * ' 

*■* 

Ter%0 modo di Cakidoniol 

» • • 

* \ 

Cap. XLIIII. 

fj T* N boccetta di vetro in libre Vna 
X di acqua forte potente foluctti 
onde quattro d'argento fino fogliuto 
Cioè tonditure dtll'argentofn foglia» 
foluto l'argento , ferrai la boccia , e 
meflì à parte, 

z In altra boccetta di vetro limile in 
libre vna di acqua forte foluctti onde 
cinque di argento vino purificato con 
aceto , Tale commune , in fcodella di 
legno , con peftello di legno , agita- 
to aj tu in roato con aceto forte , e la. 

' gato 
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Libro Sciortiol iop 
uato con acqua commune Chiara, fi- 
no folucflc , c porta fic uia tuttofi Ta- 
le commune , inficine con la nigredi- 
ne del Mercurio , quefio reiterai piu 
volte con nuouo Tale , & aceto , lauà- 
do con acqua ,come fopra pallai per 
camoza , quefio Mercurio , e lo {bl- 
uetti nella fepradetta acqua forte,co- 
me fopra , ferrai fi vafo di vetro, c 
melfià parte. 

3 In altra boccetta , pur di vetro), ini 
libre vna di acqua forte foluetti on- 
cie tre di argento fino calcinata in 
quella maniera,cioè amalgamai que- 
llo argentocon Mercurio al folitor 
quefia malgama mefcolauo con al- 
tre tanto pelo di Tale commune ben 
preparato , da ogni Tua tcrrefire- , 
iti , che fi fa con folucre il /ale in 
acqua commune , &: far bollire al- 
quanto , poi lafciar polare per due 
giorni, acciò la tcrrefireiti tiicico- 
lata con il falc dia in fondo ,c feltrar 
l'acqua , che in fondo rimarrà la ter- 
rcfircità del fale , paste grolla p fua- 
porare quefia acqua feltrata , e fcpa- 
jraudtlt» twwlfrejtódej/jiciff 

di 
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tia Dell 9 ' Arte Vetrami 
di vetro^ afciugare bene,poì torna? 
afoluere di nuouoquefto faleyelafcia 
re dare in fondo la terreftreitu,,come 
fòpra*, feltrare, e fuaporare,. e quello 
reiterare , fino efie ìifalenoadapiu. 
feccie in fóndc,allora farà benprepa.. 
rato^e purificato per l'opera . Quella, 
purificazione del Tale fi fa, acciò non. 
folo fia ^inefficace in aprfrda Luna „ 
ma anco acciò la terreftreita di dettO' 
fole non fi.mefcoli c0.la Lmia,cfie al- 
lora fariadifficiledafeparare;ogni ca 
£ ; fi metta in correggiuolo infra car. » 
boni, acciò il Mercurio tutto iuapori 
via,e l'argentorimanga in fondo cal- 
cinatole poluerizzato,& aggiungerli; 
ilfuo pefo dinuouo falc comune prò* 
parato, comefopra mefcola bene , e* 
mcttiogiifcofain corregi do a; calci- 
nare in fra carboni per. fei fiore ique— 
fla materia incatmellavetriatalauala: 
più volte conacqua; calda fino ogni 
falfedine fià ita via r poi metti quello 
argento in orinale di vetro* pieno di; 
acqua comune, e fa bollire finocali va; 
quarta diacqaa) poi là fciafreddarc,e 
pofare l’argento^é decantai'àcqua, e . 

q U c : 




l&Yù Primo . f f r 
quello con nuoua acqua reitera tre 
Voltò , alla quarta volta mettiianella 
boccietta di acqua forte* agita tenere 
ferbaaparte.. 

4- Inaltra boccietta ài Vetro iimde 
anelli libre vna d’acqua fòrte;, & ini 
e/Ta foIuctti oncie tre di faie armonia- 
tlOjCOflje era ben Colutole chiaro* de- 
*€aBCauo l'acqua,e la rchdenzia info- 
do buttano viadnqueflaacqua foiae- - 
nova quarta d'óncia d'oro, e folti co 
dtrrauo il. vafodafciauo a parte. 

5 In altra boccietta mettéuo libre il 
d'àcquaforte,& in elfa fola cuo onde 
dite di fale armoniaco,e foluto vi mec 
tcuo dcncro mez’oncia cinabra * 
-mcz-’onciadi Croco di marteca lema. 
do con zolfo , come fi moflra al Ca- 
piioladecimoiuilojemez'ònciad'az-*- 

ztirro oltra marinoy e mez’oncia di: 
ferretto di Spagna, fattcrcome fi dice: 
al Capitolo dearnoquartov ciafcunà 1 
coffl Ben macinata da per. fe mettalo^ 
in bocdettay guardandomi bene dai 
querraateriaiiy che fanno bollire , e: 
gonfia^e?àc<pia , perche allóra Bifo-- 

gnafecadàgialteii^y aedo noi^vo* 

mitaf-- 

£i , > 
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mitafle tutte le materie , e fi perdale 
ogni cofa , il che fatto , ferrano il ua* 
io , c metteuo a parte . 

6 In altra boccetta metteuo una 1 £ 
bra d'acqua forte , folueado in efla 
oncie due al folito di fale armoniaco , 
poi iti metteuo me2*oncia di croco di 
ferro calcinato con l'aceto , come fi 
mofira al Capitolo decimofcttimo ,e 
mez'onciadi calcina di flagno , cofa 
vulgarc nella fornace di uetri per il 
cottino,emez'oncia di Zafferà pre- 
parata, come al Capitolo duodecimo 
fi mofira, c rnez'ócia di cinabro :ciaf- 
c una cofa macinata da per fe, mette- 
vo a bell'agio, guardàdomi da quelle 
cofe, che fanno gonfiare, e bollire l'- 
acqua , nel qual cafo andauo cauto 
con gran diligenza per non mandai 
male ogni cofa , f atto il tutto , ferra- 
vo il vafo, e metteuo a parte » 

7 In al tra boccetta di uetro mefli & 
bre vna d'acqua forte, e in ella foluei 
òcje due di l'ale armoniaco, pei met- 
teuo oncie vna di canterello calcina- 
to co il zolfo , il modo del farlo in tal 

maniera fi dice al Rapitolo rigefimo 

. “ P5: 




Libro Seconde iij 

primo , mcz’cncia di Ramina di c re 
cotte difcaglia di calderai, come sfar- 
fegna chiaramente nel Capitolo ven 
tottcfìmo 3 c mez r oncia diManganefc 
del Picmóte preparato , come nel ca- 
pitolo decimo terzo , & mez' oncia di 
{caglia di ferro, che cafca dall’incudi- 
ne defabri; ciafcuna da per fe bé ma- 
cinata metteuo a poco a poco, guar- 
dandomi bene da quelle coffe, che fa- 
no gonfiare, cfumate,ncllc quali an- 
dauo a bell'agio per non mandar ma- 
le la materia , fatto il tutto , ferrauo il 
vafo, e metteuo d parte . 

8 In altra boccetta mettono librer- 
nad'acqua forte, & in cfla folueuo al 
folito onde due di Tale armoniaco;& 
in effe poi metteuo mcz’oncia di mi- 
nio, & vn'oncia di Verderame, c me- 
za ócia d’antimonio crudo , mez'on-\ 
eia di capomorto,e di vetriolo purifi- 
cato, ciafcuna cofa da per fc ben ma- 
cinata metteuo pianaméte nella boc- ' 
cetta, guardandomi fempre dal gon- 
fiare, nel qual cafo Tempre fi fi à bell' 
agio , il che fatto , ferraio il uafo , e 
metteuo i parte. 

* p In 
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_ DeltArti rettori*: 
f In altra boccetta pur di vetro me£ 
teuo libre vna d’acqua forte, & in ef- 
la folueuo oncieducdi fa]carmonia- 
ca > P°i mettfcuo mez’ònria d’Orpi-r 
fixento, mez’oncia d’Arfenico enfiai— 
lino, mez’oncia diLacca di chermcfl 
da dipintori ; ciafcuna cofapolucriz- - 
zata da fc , e macinata metteuo nella 
boccietta, guardandomi bene dal go* 
nare alfolito^ il che fatto, ferraiioil. 
vafo,e metteuo a ! parte.Qucfle nouc 
bocciettc ben ferrate teneuo in calo~ 
re di forno per qinndeci giorni , &: 

• ogni giorno per più volte l’agitauo 

* ^/r ^ IT1 ° y acci ° l’acqua forte lauo- 

rauc , & a flottìglia flc i materiali , & 
apriflc bene le loro tinture-,- le quali 
come non fono bene aperte^, no ope- 
rano bene;: poi metteuo tutti quefli 

inateriali cò le loro acque in vna hoc. 
eia grande r forte- di vetro ,. auuer- ^ 
tendo di fare a poco d poco, per ilgó- 
fia re delle materie- , perche ancora' 
gonfiano quelle cofc vnite inflemc r 
«/ciano la boccia, hauendoui mefJò 
centro le materie di tu t te le bocciette 
ferrate per fei giorni, & ogni giorno 

l’agio 

“ 4 
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l'agitauo , poi fuco euo in coitile, da- 
do fuc co lento per ventiquattro horc 
acciò l'acqua fuaporafie fidamente , 
auuertendo, che quella boccia vuole 
efler lotata beniffimo di buòloto nel 
fondo, e fino d mero ii fuc corpo , e 
aeli'vltimo fi dia fuoco lentiflimo,ac- 
ció le pqlueri no fi guaflmo dal trop- 
po fuoco, perche in fine vuoll'efTcre 
lento bene tato che folo fuapori l'ac- 
qua, e che i meglio fpiriti dell'acqua 
forte refiino imprigionati nelle dette 
poìueri,chc così lapoluerefd effetti 
belli, e nobili nel vetro, chi vuol ricu- 
perare l'acqua forte, metta capeHo,e 
recipiente^ c loti bene le giunture, 
che la nhauerd , la quale fi può rin- 
gagliardire , come fi é detto alfuo lo- 
co , Nel fondo di quella boccia rima- 
ne ua vna poluere di colore leonatp 
verdegnola, della quale dauo al vetro 
quella dofe, e quanta detta nella pri- 
ma calcidonia in vetro pulito fatto di 
rottami di criftaHo,&non punto di 
Fritta , perche in quello no verrebbe 
bene ,oficruando li rnedefìmi inter- 
palli dì tempo, e diligenze dettela*-- 
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gamente nella prima Calcidonia-Pài 
ai luo tepojGome fi é detto nella pri- 
ma Calcidonia gli dauo il Tuo corpo 
cioè il Tartaro abbrucciato co la filig 
gine di camino , & il Croco di Marte 
fatto cól'acetQjUsàdo le medefi me do 
fi,diligeze, & interualli in tutto, e per 
tuttoponte fi è detto nella prima Cai. 
ridoni a,poi incapo di uétiquattro ho 
refo faccuo lauorare con le diligenze 
del pizzicare con le mollette, erinfo- 
colare,come nella prima puntualità- 
inamente fi è detto . 

Quello terzo modo di fare il Cal- 
cedonio io lo feci in Anuerfa Città di 
Barbante, Panno itfop. del raefe di 
Gcnaro , nel qual tempo ftauo , c per 
nioit'anni ero fiato in cafa del Signor 
Emanuel Ximeneo Caualier dell'in- 
sita Religione di San Stefano Nobil 
xortughefe, e Cittadino Anucrfano, 
fpirito gentil, e vniuerfale in ogni fei- 
cntia, quanto qual fi fi a altro ne'pae- 
fi baffi > che io vi babbi vifio, e cono- 
feiuto . Con quefia poluere feci vna 
C.nlcidoniQ, nella fornace deVctridi 
Anuerià, eh? ali’Jiora fabcua Jauorar 

a 

* 
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iJ Sig. FilippojGhiridolfi, Signor mol- 
to corte fé ; la qual Calcidonia venne 
tanto beliate vaga, che imitaua la ve- 
ra Agata orientale , & in bellezza di 
colori di gràlunga la fuperaua: molti 
Signori Portughefi pratichi di gioie 
ramrairauano, dicédo, che la natura 
non potrebbe far d’àuuantaggio . 
Quella fu la più bella Calcidonia, che 
ìohabbi fatto mai inulta mia, 
che fe bene è laboriofa , e 
lunga d’operatione , 
tuttattia fà una 
cofa reale . 

Di quella calcidonia l’Eccellcntiflimo 
Prcncipe d'Orangie ne prefe due uali 
che moftrò guftargli affai . Come 
tacque forti fono buone , &i 
Material* benfatti, fi fari, 
l’opera bella, fi co- r ‘ 
me io dico , ót 
anco d'auuà- 
taggio, 

? • , 
i . • • . 

r 

* . ’** ' * 

- J: * v / 

» j **•*• 
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VETRARIA 

PI PRETE ANTONIO NERi 
HB\0 TZ\ZO • 

Nel qu ale fi moftrano i modi di fare nel ve* 
tro i colori di Giallo d’oro , color di 
£ ranaro, di Amatifto, di Zaffiro, 
di Nero vellutato, diLartw 
mo , Marmrrino , di 
Koifo, ip corpo. 

Et il modo (tifare fritta con Criflallo di 
7ylo)itag?i4,Cr il modo di tingere ti vetro 
in color df 'Perla, &*ltfi particolari 
ncccjjarij neli jlrteV ettari * . 
Gap. &LV, 



I N cjuefto Terzo libro fi moftra- 
no j modi di farei colori di Giallo 
d’oro, diGranato,di Zaffiro, di Nero 
vclutato , di JLattimo , di Marmorino 
di Roffo in corpo, c color di perla; E di 
gueftj in Yanato modo yn pò bel del] 

altri 
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altro con vn modo particolare di far 
Frìtta di Criftallo di montagna , che 
fonde, come la Fritta ordinaria , per 
farne vali afiai bianchijbellòe viftofi. 
JNon è dubbio , che alcuni di quelli 
colori fono noti neil'ar tempero non a 
tutte le perfone.. Perche il giallo d* 
oro, e rollò in corpo,pochi fono quel. 
li,che bene gli lappino fare, come co 
iori,efaftidioi] nell’Arte Vetrana.Poi 
che bi fogna nel farli flar tanto fu l’- 
appunto della dofe ^ del tempo , delle 
ci reattanze, e materie ,che in qual 
ila di elfo minima parte il erri, ogni 
cofa fi gialla , & i colori vengano i 
rouer/ciojPerò bifogna guardar be- 
ne di non errare. Io fe in quelli due 
colori, come negl’altri defcriuo ogni 
circcftanza , e particolare con forze 
tanto chiare, e ttilleintelligibik* che 
non è dubbio alcuno,che fono intefo 
da ciafcuno in tal maniera,che tutti i 
color i,e li fudetei due di giallo d’oro* 
e rotto in corpo fi faranno perfetta- 
mente con gufio, e fatisfazionc.. 




ito Dell'arte ft\r Aridi 

- \A far il Giallo foro in vetro . 
Gap- XLVJU 

S I pigli Fritta di Criftallo fatta con 
Tarlò, che è molto meglio , che 
con rena parte due]. Fritta di Roc- 
chetta pur fatta con Tarlo parte vna, 
fi nimichino * e mefcolino ben quelle 
due Fritte , e pei* ogni ceuto libre di 
quella compolitione fi pigli libre vna 
di Tartaro, detto Grcppola di vino 
rollo , grolla, e ben vetrificata nelle 
botti del vino per fc naturalm ente, 
perche la poluere non è buona ; que- 
lla Greppola così cruda fi pelli bene, 
c fi palli per (taccio fitco,e à ogni libra 
di quella Greppola fi dia vnadi Man- 
ganefe del Piemóte preparato, come 
s’infcgna nel Capitolo decimotcrzo * 
mefcolino bene quefle due poluen , 
mefcolate infieme , fi nimichino con 
la fopradeitaFritta bemlfimo, quale 
aligera fi mcttahn padellai vi fi laici 
Ilare per quattro giorni a fuoco ordi- 
nario di fornace; Mi perche quelle 
polueri fiino bollire, e gófiar il vetro, 

pera 




libro Ta%ìì ttf 
però fi radia a bei! 'agio con il mette- 
re in padella, acciò ìj vetro non an- 
dane perii tizzonaio, come il vetro 
farà pulito , e ben tinto , che fi /noie 
vedere incapo a quattro giorni allora 
fi iayora in vafi,o altri lauori, che con 
quella dofe di materiali , fara colore 
beliiflimo, fe fi vorrà meno canco per 
far lauori grotìG. , fi dia manco dofe 
di poluere , che quella dofe,e per carni . 
na di ferraccia, ma per farli chiari, 
e limili lauori fottili , facendo quella 
dofe di colore lana aliai fcanco , e 
chiaro , però ci vuole piu dofe di ma- 
teria, che colorifce, ma per canna 
grolla da fpiei,come fi dice a Murano 
ci vuole manco dofe di Greppola,Mà- 
ganefe quali la meti,auuertcndo,che 
per prima la Fritta di CnliaJlo , e di 
S'tocchettafianobemllimo vnite , e 
mefcolate inlieme , la Greppola fia 
di vino rollò , c he di bianco non fa be- 
ne , e fia grolla , in pezzi > e non poh 
uerata,che non fa bene,il Manganese 
fia Tempre del piamonte, la poluere fi 
dia sépre in partitale non al vetro fu- 
fo, perche non tingerebbe, con quelle 




<*al ixll' jtrte Vetraria 

regole, & oflèruazioni,fi farà vn gial- 
lo d’oro bello affai , ma fe lo vorrai 
tslliflimo, piglia tutta Fritta di Cri- 
./lalJo , che auerai giallo più bello,-* 
Viftofo aliai ; Quello fii ilmodo che 
io tenni a far detto colore , e Tempre 
mi nulci bello moltiffitne volte, che 
iolofeci. 

. * Colore di Granata, Cap»XLVII* 

, ' s ' ; 

„ ». ^ l i. * * * ■ ; — • * - 

f A B B ISI Fritta di Poluerino , e 
JlV di Rocchetto, anà beniffimo 
mescolate infieme , e per ogni libbre 
centodi queffa Fritta, fi dia libbre vna 
di Manganefe delpiemonte prepara* 
to , come fi moftra al Capitolo deci- 
Hioterzo, & Concia di Zafferà pre- 
parata ,mefco]andola bene con il Ma- 
ganefe , quella poluere fi mefcoli be- 
ne con la Fritta fopradetta,poi fi met* 
tà in padella a poco a poco, auuerten-' 
do che il Manganefe fa gonfiare il ve^ 
tiro , però fi vadia adagio, acciò il vé- 
tro non vadi male , la Zafferà fia ben 
mefcolata con il Manganefe, perche 2 
gli anilina il colore, e gli fa pigliare vn * 

lami— 

\ 
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lampante, e vago belio , in capo a 
quattro giorni quando é pulito il va- 
iò , e ben colorito > fi dene lanorarc 
quella dofe di Maiìganefe,per far co- 
lor carico per canna di ferraccia , ma 

Ì >er bicchieri, e vafi lottili, il vetro vo- 
e effer più carico di colore , per fare 
canna grolla bifogna diminuire la do- 
fe per più della meta di dette polueri , 
& in effetto il caricare jo non carica* 
re il vetro di colore, fi deuefare fe- 
condo i lauori , che fi hanno a fare , 
che quefto ftà nelle difcreaioni , e 
giudieio di chi da la poluere, col con 4 
fiderare perche lauori deue feruireil 
vetro. * ' . ' '' * 

Colore di Ornati Ho l Cap. XLVIIL' 

• f ~ ì • f 1 P»’ 4, 

A BBISI Fritta di Criftallo cori 
Tarfo di tutta perfezione, 6c 
auanti di mettere in padella , o di pa~ 
delloto , fe li dia lUnfrafcritta poluere 
ben mefcolata a ragione d'oncievna 
per libbra, eli melcoh bene la polue- 
re con la Fritta, c fi inforni a bell'agio* 
perche bolle,come il colore di Grana- 

F a ta 
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to di opta» come il vetro fard pulito] 

& aueràprefo il vero colore di Ama- 
tdfo, aiiora ..fi lauori, auuertendo,che 
in quello colore vuol’efler tutto boi- 
lito , jì colore fi farà chi più, emeno 
fecondo ilauori, lapoluere perire 
quello colore è queftajpiglili Manga- ( 
jieie del Piamonte preparato,come al 
capitolo decimoterzo , libbre vna , e 
Zafferà preparata oncievna,e meza, 

fi me/colino bene quelle polueri in- 
fieme , e li diano alla Fritta di Crillal- 
ìoconladofedetta , faranno invero 
colore di Amatilo . 



Colore di Zaffiro 
Cap. XLiX. 



*,'4 



A BBISI Fritta di Rocchetta, 
a ogni cento libbre di quella 
Fritta, fi dia libbre vna di Zafferà pre- 
parata, come alcapitolo duodecimo, 
& a ciafcuna libbra di Zafferà, auan- 
ti di darla alla Fratta , fi dia onde vna 
di Manganefedel piamonte prepara- 
to, fi vmfchino quefle due polueri in- 
ficine , poi fi diano alla Fritta di Roc- 
• chet- 
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chetta con detta dofe , fi inforni a Uo2 
ra la Fritta, e fi lafci fondere , e pulire 
il vetro benilfimo , come è pulito ù 
mefcoli bene , e fi guardi fe il colore è 
carico a baftanza per poterlo carica- 
re, òfcaricare, poifi Jauori , che in 
quella maniera fi auerà colore di Zaf- 
firo,* che auerà vn violato di mammo- 
la belliflìmo,che quello glie lo da quél# 
la poca dofe del Manganefe,come hò 
più volte fatto in Pili, e Tempre bene, 
però quando quello colore li fard in 
pura Fritta di Crillallo , fard maraui- 
gliofo più che io non dico,e come mo. 
ìlro qui appiè . ' 

Color t ti Zaffiro più bello . 

*■ ■ \ \ « Cap. L. . * . . T ' .* 

I N cambio di Fritta di Rocchettar? 

fi abbi Fritta di Crillallo bella,e fe 
lidia la fopradetta poluere con detta 
dofe , e regola , che fard un colore di 
Zaffiro lampante, e bello,con il quale 
fi pollano fare quei lauori fi uorran- 
no , auuertendo, come fopra, dare il 
colore fu la Fritu, perche la Zafferà^ 

.14 • “ ' ? ì • 
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& il Manganefe fi danno femore fo- 
pra la Fritta , e non al vetro fufo , die 
quando il vetro é fufb , non piglia tal 
colore nè bene* nè che vaglia . 

- ’i Colore Nero, Cap.LI. 

« ■ I 

I CIGLIASI rottami di pili co- 
lori, & a quelli fi dia Manga- 
nese, e Zafferà , e del Manganefe 
ib ne dia piu la meta * che della Zaffe- 
rà, quello vetro , come fia pulito fi 
può lauorare , che farà vn nero bel- 
Jiflhno lucrante, come vn velluto, e 
potrà feruire per canna * e per ogni 
forte di lauoro • 

* » H 

* » • • * » 3 & 

Colore nero più bello • Cap.LII. 

F RITTA di Criflallo libbre vetih 
ti , Fritta dì Poluerino fìmil- 
mentc libbre venti , calce di piom- 
bo , efìagno libbre quattro, mef* 
colili bene ogni cofa * e fi inforni in 
padellotto , che fia caldo bene , e 
come il vetro è pulito , pigha ac- 
Càio cabinato bene * e polarizza- 
to. 
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to , /caglia di ferro , che cade dal- 
la ancudine de* fabbri, ana, poluc- 
rizza bene, emefcola, e da di que- 
lla poluere al fopradetto vetro, oncie 
lei, e mefcola, che bolla forte il vetro 
con quella poluere, lafcia pofare per 
dodici hore , e qualche volta mefcola 
il vetro , e poi lauoralo , che fari va 
nero vellutato beIliflìmo,e guftofo da 
farne ogni forte di lauoro . 



■ [Altro Mero fin bello . CapXUL 



A Libbre cento di Fritta di Roc- 
chetta darai libbre due di Grep- 
poia di vino ro/To polarizzato , & 
oncie fei dì Mangane/è poluerizzato, 
e mefcolato con detta Greppola , in- 
forna quella Fritta a bell'agio, per- 
che gonfia afiài , e lafcia pulire il ve- 
rnicile fard in capo di quattro giorni 
in circa,poi mefcola bene detto vetro, 
elaualo, che farai vn nero maraui- 
gliofo per ogni lauoro piò di tutti gli 
altri neri per m fopraferitti . 

* r * \ L * 
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Lattino bello. Cap. LIV. 
RITTA di Criftallo libbre do^ 



deci , calce di piombo , c ftagno 
libbre dua,mefcola ogni cofa bene in* 
iìeme , emez’oncia di Màganefe pre- 
parato, vnifci infime ogni cofa, e met- 
ti in padellotto,che vadi a caldo, la- 
fcia per dodeci hore , poi mefcola be- 
ne il vetro , che la materia farà fufa, e 
fe non Mi tanto caricale l'aggiunga 
della calcie fopradetta , mescolando 
bene con il vetro, acciò incorpori , & 
in capo di otto hore in circa fi può la- 
uorare, che farà lattimo bellifiirao * 
come ho fatto più volte . 



P iglili libbre quattrocento di Frit- 
ta di Criftaiio, e libbre feffanta 
di calcie di ftagnojhbbre due , e meza 
di Manganefe del piemonte prepara- 
to, ogni cofa bene polarizzato me- 
scolili con Fritta, e fi inforni in pa- 




lattimo bello , e più bianco 2 
Cap. JLV. 




del- 
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'della j è fi lafci pulire , in capo di 
dieciotto giorni era pulito $ gettai 
quella materia inacqua, e la rimef- 
fi in padella $ come fu pulito ne ca- 
rni vna prona , e perche era/vn po- 
co chiaro li detti libbre qumdeci di 
calce fopradetta, la calcic eli /lagno 
è cofa vulgarifEma nelle Fornaci s 
mefcolai bène più volte il uetro, & in 
capo di un giorno uenne belliflimo 
a marauìglia , che in bianchezza fu- 
peraua ogni neue , lo feci lati orare * 
& in quella maniera 1* ho fatto più 
uolte, e fempre è riufeito bene, fi può 
fare il lattimo ancora nella Rocchet- 
ta, però non uiene tanto bianco , co- 
me nel Crilìallo , però quando fi uoi 
fare eofa fquifita,bilògna fempre far- 
la nel Crilìallo . 

V. / *- l> , I. .. » • t 

A fare Tylarmorino ~ ¥ \ 

: Cap.LVl, . ^ 

TJ RITTA di Crilìallo metti in pa- 
X della , e come è colata, lauora il 
uetro lenza lafciarlo pulire , quello è 
Marmorino affai bello . 

; p j per - 



V 
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-•» Terfeghmo in Lattimi 2 

• Cap. LVII. 

T L Manganefè del piamente prepai 
X rato nel lattimo farà il detto colo- 
re di fior di pefeo ; ma fi auuerta di la- 
vorarlo a tempo , perche perde il cch 
tare, - 

t 

Hpflo in corpo 4 Cap.LVIII* 

* * 

F RITTA di CnftaHo libbre *efr 
ti, rottami di vetro bianco litn 
bre vna, calce di ftagno libbre dua* 
mefcola inficine e metti in padel- 
lotto , lafcia fondere , e pulire , cch 
me è fufo , abbi acciaio calcinato, C 
ben macinato , e fraglia di ferrò * 
che cafca dall'ancudine ben macina^ 
ta, mefeolà infieme* ana, di que- 
lla poluere mdcolata , piglia onde 
vna in circa del vetro ludetto quando 
è pulito , & mefcola bene , che que- 
lla poluere fa bollire il vetro terri- 
bilmente ,Hfcia che il vetro incorpo- 
rila poluere, che fuole fuccedere in 




^ 13? 

Cinetici ò vero fci bore , auuertafl 
eli quella poluere non ne dare troppa, 
che il vetro verrebbe nero, anzibifo» 
gna , che il vetro Zia trafparente , a 
non opaco in colore giallign© ofeuro# 
quando è così , non fi deue dare pii 
poluere , che fta bene; allora fi piglisi 
rame calcinato rollò , fatto ne gi'ar* 
chi della fornace , come fi è inoltrate* 
al Capitolo vig.efimo quarto, di qqe- 
fta poluere rolla ben macinata fe ne 
pigli tre quarti d'oncia incirca , e 6 
dia a quello vetro , e fimefeoli bène 
più volte, & in tre , ò quattro volte in 
circa verrà rollo in colore di fanglie > 
imperò Tene faccia li faggio fipetfòa 
vedere fe ibi bene, e come il colore Hi 
bene fi lauori fubito , perche perderà 
il colore, c verrà negro* in oltre 6 h- 
feia la boccia delpadellotto aperta $ 
perche perderà il colorc/ìn effetto in 
quello colore fi vii gran diligenza , 
quando fi di l’acciaio, e /caglia di fer- 
ro, e guardare a non caricare troppo 
il vetro , che non venga neref , perche 
allora non fa bene, ma che il vetro Ila 
trafparente, e galligno ofcuro,che ab 
v* . v F 6 lora 
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(ora con la ramina rolla verri colore 
feello , comepiù volte ho fatto , il pa- 
dedotto vadi morto in fornace più * 
che fia poflibile,ehe non itia più di die. 
ci hore in fornace,e quàdo fi vede che 
perde il colore, che fuole accadere 
qualche volta/e li dia vn poco di poi- 
nere di fcaglia di ferro* che Ji fa ritor- 
nare il colore,e perche quello é colo- 
re faftidiofo,però fi vii ogni diligenza 
nel farlo, & anco nel Jauorarlo , 

Trita di Cristallo di Montagna Jj 
Cap. 1 .IX <f- 

C ALCINA il Criftallo di Monta- 
gna infocandolo in vn coreg- 
giuolo,& eftmguendolo m acqua co- 
mune frefca , auuertendo nelcoreg- 
giuolo non vadi,ccnere,o fporchezza 
alcuna , e però fia Tempre coperto, e 
quella calcinazione fi reiteri otto voi. 
te,poi il Cnflalio calcinato* & a fau tto 
dall’acqua fi macini fopra porfido in 
poluere inpalpabile,quefta poluere fi 
mefcoliconfalcdi Pokcrino cauato 
.con orinale di vetro,, e purificato più 
* volte 




2 *: Z^Ter^il\ 

Mte come chiaro fi è maftrato oue 
fi inoltrano i mòdi di fare li fali , e fe 
ne facecia Fritta con ia dofe,e regole 
di già dette > e inoltrare chiaramente, 
poi in padellotto , che vadi caHdsimo 
coniatila dofedi Manganefe r fi in- 
forni , & al debito tempo , come fi è 
moftrato nelf altro CriftalÌo,fi traget. 
ti in acqua più volte, poi fi lafci benif- 
fimo , e fi lauori al folito come l’altro 
Criftallo, che farà cofa maraùiglk* 

fa. 

v « 

Colo re di ferie in Criftdlo . ’i 

Cap. XL. 

f 

f A L Criftallo fafo,e pulito, fe li dia 
tre, o quattro voi te,del Tartara 
detto Greppola di vino, quella fia cal- 
cinata bene in color bianco, me- 
scolili bene in vetro , e fi continui a 
dare di quello Tartaro ben calcinato 
di maniera , che fia bianco, quattro, o 
fei voice, fempre mefcolàdo bene il ve- 
tro^ così fi continui , fino che il Cri- 
flalloabbi prefo il colóre di perla »che 

_ in quello non fi può dar regola, ^ho 

* Ha 
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jà* belljtrte Pettina 
•fra nella praticarla quaìefi fa con M- « 
perimentare, quando il colore fiabe- 
ne/i facci lauorare fobito, perche fa- 
■ cilmente fi fmarifcequefto cokK 
c re, che così io l’ho pratica- 

to^ e iperi mentalo 
piu volte * 



- * 
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DELL'ARTE 

VETRARIA 

DI PRETE ANTONIO NERI, 

LIBICO 8J? tAI^TOi 

' Nel quale fi inoltra il vero modo di fare il 
vetro di Piombo jcauarlo^e caleinarlo^e 
li colorì in detto vetro di Piombo 3 cioè 
verde Smeraldino f Topatiocoìorcelefte 
ouero di Grazzer a Marina , Ingranato* 
Zaflìro,CialIod’oro,Lapislaz2uIi . 

Centi! modo di tingere il Crìf allodi Moni 
, tagna fe nz,afe ndere in colo permanente di 
Rubino, Baia feto , Topazio , Opale , Ciro» 
file altri colori ftrauaganti* 

G^p« L ÌX J[* 

I L vetro di piómbo* cofa nota 3t 
pochi dell’Arte Vetraria > in ma- 
teria di colori , è il più vago , e no- 
bil vetro di tutti gli altri vetri, che 
hoggi fi faccino nelle fornaci , poiché 
in eflò i colori imitano ie vere gioie 
Orientali, cofa che nè in Odi' v * 

nè 
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nè in altro vetro così fi può far be- 
ne , è vero , che fe non fi vfa con di- 
ligenza , rompe ogni forte di padel- 
lati, e padelle , e fe ne va via trai 
carboni deile fornaci . Perii che de- 
fcriuo così chiaro ogni cofa, che cre- 
do fi potrà aiutare ogni pericolo , ma , 
il negozio appunto tuuo flà in faper 
ben calcinare l'ifieifo piombo , rical- 
cinandolo ancora là feconda volta , 
perche quanto è meglio , e più calci- 
nato, tanto mene/ ritorna in corpo, 
e per confeguenzà meno sfonda i pa- 
dellotti , fi deue tèmpre tragietare in 
acqua , e ritornarlo in piombo in 
corpo, chefpefio è netti fondi de’pa- 
dellot ti , con ogni diligenza fi deue 
cauarc > perche refiando gli rompe , 
e con fu ma in fondo, e per piccolo 
pertuio vfeendo lui , & il vetro infic- 
ine , lalciano i padeilottivoti, però 
fi ofieruino le regole per me deferire 
nel preferite libro , cheii ornerà ogni 
pericolo * 



- ^ t-. 
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Libro Quarti xLJ 
A calcinare il piombo # 

Cap. LXII. 

P Er prima fi calcina il piombo nel 
fornello, come fanno i vafellai , 
e quello in gran quantità , che per or- 
dinario in due giorni fi calcineri 
molte centinaia di libre di piombo ; 
però nel calcinarlo fi auuerta , che il 
fornello non vadi caldo,ma affai mor- 
to, che folo tenga il piombo fufo, che 
in altra maniera non fi calcineria, co- 
me il piombo fia fufoalquanto,fa per 
fopra vna materia gialla , allora fi co- 
mincia con vn ferro a ciò atto a man- 
dare innanzi la parte calcinata , Tem- 
pre fporgendola nell’eftremita inte- 
riore del fondo del fornello, quale 
vuole efierc in pietra tenera, che reg- 
ga al fuoco , abbi il pendio verfo la 
bocca,che comecofa affai nota fi tra- 
lafcia, folo dicendo > come c calcinato 
la prima volta vuol di nuouo cfler 
meffo nel fornello diflefo, che vadi af. 
fai morto a riuerberare , Tempre agi- 
tandolo con vn ferro,e quello per più 
bore , che viene m quella feconda 
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Dell'arte Vetraria', ' 
calcinazioneaffai giallo,? calcinato J J, 
poi fi fa paffare tutto per ftaccio fit- ( 
to , e quello che non pafia fi tome a 
ricalcinare con il nuouo piombo . 
Quello è il modo di calcinare il piom- 
bo in gran quantità , per farne grolla 
ouantità di canna da conteria; Ma 
fopra tutto fi vegga , che il fornello 
vadi affai morto , che come andaffe 
caldo il piombo non fi potria mai cal- 
cinare . 

1 

■ ji fare il vetro di piomba. 

• . Gap, LXìV . 

S I pigli per efempio di quefia cal- 
cina di piombo libbre quindici , e 
libre dodeci » di Fritta di Criftallo , ò 
di Rochetta,ó vero Poluerino/e con, 
doi colori fi vogliono fare & vnitc be. 
tic infieme quefte materie, il pitiche 
dRa poffibile, fi mettino in padellotto , 

& in capo di dieci hore, cheallora 
fari furo benifl&mo tutta quanta la 
matcna, fi caui tutto in acqua,amicr- 
tendo che nel fondo fpefio vi è del pi» 
ombo ritornato, in corpo^quelto con j 

' °Sù ! 
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ogni diligenza poffibile fi caui fuora , 
perche fauato, sfonda il padellotto , e 
fa andar male tutto il vetro , che è 
vno de’prencipali auuertimenti , 
cheli deueauere in quell’operazione 
- c guardili in oltre fra quello vetro 
cauatoin acqua con diligenza , che 
lempre vi è de’granelli di piombo, 
quali lì fepanno dal vetro , accio non 
ritornino in padellotto , che lo faria* 
no sfondare , e mandar male tutto 
il vetro , allora quello vetro lì ritorni 
in padellotto, che in dieci bore al più 
Patirai palitiflìmo per lauorare, que- ' 
fio é il modo di fare il vetro di piobo . 

Modo di Uuorare detto vetro , 

Cap. LXIIIL 

N EI lauorare il vetro di piombo 
in vali diuerli da bere, ó per al* 
tri ualiòvero tirarlo in dina per far 
eonteria è necelTarioquàdo fi lena fu 
la canna quello vetro, fare vna picco- 
la leuità, e cauarla fuori, e falciarla a 1- 
quanto fredare , poi lauorarla fopra il 
marmo,, che vi fio ben pulito , * 

- T • u_ 




ttlFArìi Vetraria j 

Jafciarla alquanto freddare , & il 7 
marmo per prima fia bagnato bene 
di acqua frefea , e quello fi fa acciò la 
, patta del vetro di piombo non pigli 
fecco del marmo , che quando non è 
bagnato d’ acqua , Tempre /cortec- 
cia iljraarmo, & incorpora in fe qual- 
che attaccatura di marmo , ne’iauori 
fa vn brutto vedere però continua- 
mente con acqua frefea fi bagni il 
marmo, métre fi lauora quello vetro, 
altrimenti fe li toglie ogni fua vaghez- 
za ,e belezzajquefta fia vna delle otter. 
ustioni principaii in quella materia, e 
quanto più farà duro il marmo , fari 
meglio,che allora porterà manco pe- 
ricolo di eflere fcortecciato ; come la 
prima cauata è alquanto freddata , fi 
faccia l’altra leuata di vetro , lauo- 
randola al folito fu’l marmo fempre 
bagnato d’ acqua frefea, e lafciar raf- 
freddare aiquanto il vetro fu la canna 
per fare l’altrelauate del vetro, per 
far poi il defiderato lauoro; Quella 
forte di vetro di piombo é tanto tene- 
ro, che come non fi freddali!, e non fi 
faceti! picole Usuate, lana imponibile 




libra Quarto l , r^r 
poterlo lauor are , e che fi tcnefie fi* 
la canna , perche è tenero come vn 
brodetto, che quello nafee dalla cal- 
cina di piombo,che fa tcnerìflimo,pe-* 
ro fono neceflari« per iauorarlo que- 
lle diligenze, cioè leuarloà poco £ 
poco , Jafcìarlo freddare , e Iauorarlo 
fopra marmo continuamente bagna- 
to d'acqua; con quelle olTeruazioni 
fi potrà lauorare, detto vetro altri-, 
menti non fi potrà lauorare , in oltre 
fi auuerta , che il padellotto di quello 
vetro vada alquanto morto,e però fia 
in luogo della fornace , oue non vadi 
troppo caldo al padellotto che non 
faria potàbile poter lauorare detto 
vetro. 

f 

• ' a « 

Vetro di piombo in colore fitte- 

raldino marauisìiofo , 

Cap.LXV. 

P igliali fritadi poluermo, facen- 
dola paflare per llacio , libbre 
vinti,di calcina di piombo libbre Tedi- 
ci, che fia tutta paflata per flaccio, 
quelle due fi melcolino ben’infieme in 

que- ; 
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quella maniera: bcnilfimo mescolati 
Staffino infieme per (laccio, e di co- 
sì (Ivniranno, alJhora (iniettino in 
padellotto , che non vadi troppo cal- 
do , che in capo di otto , ò dieci hore 
' al più faranno fufe beniffimo,allho- 
ra (I caui tutto in acqua , & il piombo 
ritornato ib corpo, che farà in fondo 
del padellotto , con ogni diligenza 
poflìbile fi caui tutto dal diligente 
conciatore di fornace, acciò non fac- 
ci sfondare il padellotto, & ancora 
Sguardi nel vetro tragettato in ae* 
qua minutamente , che Tempre vi 
fuol’effere del piombo ritornato in 
corpo, quello con ogni diligenza (i 
fepari dal vetro, acciò non ritorni 
in padellotto , allhora il vetro fepa- 
rato dii ogni piombo fi ritorni nel 
padellotto, lafciando per fei in otto 
hore in circa> che farà fufo beniflì- 
mo, e fi tragetti in acqua la feconda 
volta , guardando bene fe nel fondo 
* del padellotto vifuiTe piombo ritor^ 
tiato in corpo , come fuole alcuna 
volta, e quello li caui, & anco (ì 
: guardi .& vetro in acqua , fe vi^ 

pioni^ 

- Digitized'by Googlc. 
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. piombo in corpo, e tutto fi fepari per 
le ragioni, e cagioni dette. Quello 
vetro feprato da ogni piombo fi ri- 
torni nel pa del lettoci quale con e fière 
rigettato in acqua due volte farà li- 
bero da ogni ontuofità, che gli dà la 
calcina del pio mbo, & il fiale del poi- 
uenao , & hauere vn colore lam- 
pante, elucidilo, & in poche bore 
fonderà, e pulirà benifiuno, come è 
eoa fiuib, e pulito allora fie li dia ramiV 
na di tre cotte , fiatta dalle battiture 
de'calderai , come il è mofirato nefe 
principio dell'opra al capitolo vents 
ottefimo, e di quefta ramina à quella 
dofe di vetro fe ne dia oncic fici di det- 
ta ramina , e con efia fi mefcoli m 
denaro di croco di marte fiatto con 1* 
aceto come , fi è mofirato nel princi- 
pio deIl*opra,quefta poluere cosi theCT 
colata fi dia à quello vetro in lei vol- 
te Tempre rnefcolando bene il vetro , e 
mettendo d’interuallo da vna volta 
all'altra il dire d’vn credo, còsi fi dia 
tutta detta poluere ; quello vetro fi 
lafci pafiire vn’hora,poi fi mefcoli,e Te 
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144 Detratte Ectrarìd] 
re è tato carico, che balli per lilauori,' 
che fe ne vuol fare, e non fendo fi 
carichi tanto che badi , con dare deh- 
la fopradetta poluere , che à quelli 
colori , che fi danno al vetro fido, e 
Tempre bene andare adagio, con il 
caricargli di colore,che Tempre fi pof- 
fono caricare, come il colore Uà d 
fatisfazione, allora li lafci incorpora- 
re con il vetro per otto hore, poi fi la* 
uori , che i vali per bere , & altro 
parranno proprio di fmeraldo di roc- 
ca vecchia onentale,con il lampante* 
e fplendente naturale, & il colore farà 
marauigliofo in contena,ancora par- 
ranno lauori di vero fmeraldo,com’io 
nell’vno , e nell'altro modo molciflì- 
me volte ho fatto. : . . 

1 Quello vetro quando è colorito d 
fatisfatione fi lafci in padellotto,tant o 
che abbi coni limato tutte le feerie, e 
fia pulito in tutta perfezione , che al- 
lorafari tanto limile allo Smeraldo 
naturale che d pena fi conofcerà . 




» XJbro Scortoti ^ 145 * 



filtro tetro Smeraldino mar atti- 
gliofo fopr* tutti i verdi . J : 
r i.. Cap. LXVI- . 




foprr,cioè a vn paddloto della quaiv 
tità,che è il fopradetto di verde Siile; 
raidinofi dia la medefima quantità 
cò la mefhcanzaxiel croco di Marte > 
fatto con aceto di poluere di capo 
morto di vetriolo di Venere y il mo- 
do di fare tal uetriolo fi é inoltrato al. 
fuo luogo , (Remando le diligenze , 
e tempo, che fleAfoprajdefto verde che 
con quefto fi farai ,yn verde tanto 
raro,quatò per auuctura fi, polla fare 
in qualfiuog iaaltroniodo , come io 
hòprouato affai ( volte con mig con- 
tento . 

^ « M 

t 1 

Colore di Topazio in vetro di Tiombo . 

- } ; Cap. LXVii . 

I N cabio di fritta dipoluerino fi pi- 
gli fritta di enfi allo in pefo di libbre 

G ' quin- 
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facciate pei s’infomiao ir pr iella- 
to, eh r uadi affai morto al (olito , r% 
capo di dodici horc Ja mirarla fari 
fufa bsnifSmo , la quale allora fi tra* 
getti inacqua, e tanto il paddi etto* 
quanto il uetro tragettato in acqua, fi 
feparino dal piombo, acciò non sfon- 
di i padellotti, poi fi torni in padellot- 
to il uctro , e fi lafci ilare per otto bo- 
re, e fi torni à tragettare in acqua an- 
co la feconda uolta il piombo ritorna- 
to in corpo feue ne fuffe, poi fi rinfor- 
ni, e fi lafci per otto bore, che fard pu- 
litillimo , allora fi pigli canterello cal- 
cinato per fare il colore diGazzera 
Marina, e Celefle, come fi è moftratoi 
al capitolo uigefimo,e di quelle once 
quattro , con un quarto di oncia di 
zafferà preparata fi unifea beniflìmo 
infieme ogni cofa, e fi dia quella poi- 
«ere in quattro uolte a quello uetro 
di piombo , & in capo di due bore fi 
torni d mescolare bene il vetro, e ca- 
varne una proua , e uedere fe il uetro 
è carico a ballanza per i lauòri a che 
deue feruire , acciò fi poflà Caricare , 
ònon caricare , poi fi la/cia Ilare per 

G z die- 
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Libro Quarto'. 1 64 
troi e fi latti pulire per . dieci ho*, 
re , poi fi: mefcoli , e fi guardi fe il 
colore fia bene accio bifognando 
poffa caricare, o (caricare, quando il 
colore è al Tuo douere allora fi lauori 
con le offeruazioni , che filauora il 
vetro di piombo,che fi auerd vn vetro 
belliflìmo incolore di Granato aliai 
viftofo. - v 



* ' * ^ 

Colore di Zaffiro in vetro di piombo * 
Cap. LXX. . 1 

P igra* libbre quindici di fritta di 
Crifiaìlo, e libbre dodici, dicala 
cina di piombo,quefte benifllmo mef- 
colate li paifino per (laccio , e paliate 
fe lì dia loro once dua di zafferà pre* 
parata, &vn denaro di manganese 
del Piamontc pur preparato>ali’hora 
tutta qnèfia materia ben mescolata fi 
metta in padellotto, e fi lafci per dodi- 
ci hore, poi fi tragetti in acqua , e fe li 
fepariogn» piombo, che fu He tanto 
nel vetro quanto nel padellotto,e que 
fio con efquifita diligenza, poi fi ritor* 
ni in padeilotp detto vetro lafciadolo 
puhre per dodici hore^llora figuar*- 
h ; “ ' di 
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c ft fenili tatto il piombo, che fufij 
ne! psddiotto, e nel uetro , e S ritor- 
ci quello «eira -nei p&dellotto , e fila- 
'{ctop- 4 <iodidhore,che fari pulito be- 
nifiìii^ j alkgs li «fcoli ,c fc nc catti 
tuia proua, eKì guardi fé il colore pia- 
ce^ fe uerdeggiallì , /è li dia un poco 
ài croco di Marte , che gli toglie il 
verdeggiare , tanto che uenga in un 
colore giallo d’oro be]]ilfimo,al]ora £ 
lauori in quai lauori li uuolc,che que- 
llo (ara on giallo d’oro aliai bello, ce; 
me io hò fatto più uohe » 

Cohre ài 

Cip. 

Sa. . 

F Ondali in lattimo fatto di Crìflal- 
lo, che fìa biancl^mo, e teuc- 
ro in padcilotto , carne Ha ben lufó 
allora fc li dia dello fmalto azzurro, 
che adoperano i dipintori per dipin- 
gere , e fe li dia a poco apocome- 
icolando bene il uetro, e fiueggafc 
il colore Ha bene , come Hi bene & 
laici Ilare in fuoco per due bore, t 
fi torni a mefcolare bene il uetro, | 

G 4 §«flh 
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* ogni cofa ben poiua «zzato li meteo* 
li ,efi metta in fondo dei còreggoio- 
Jo , e per iopra alle poiuerj, fi riletta 
•ifrcriftalio in pezzetti poi fi copra 
il coreggiuolo con vn'iltro coreggia 
uoio, cioè bocca,con bocca, fi loti be- 
nilfimo , com’è afciuto , fi metta in* 
fra carboni, accendendoli a poco à 
pòco v e come cominciano abbrucia* 
re, fi lalcino inharnmareda loro > 
come il coreggiuolo fentiri il calore 
de’ carboni ^comincierà à fumare af- 
fai . 'Peròqueftaoperationevuòì'efc 
fer fatta fotto vn camino, largo , e 
quando comincialo 1 fumi à efalarei 
è bene leuarfi della ftanaa, pereto 
quelli fumi fono nociuilfimi , e qua- 
li mortali > pdbò veggàfidi non gli 
riceuere in móna maniera , perche 
farebbono gràndifiìtno danno', quan- 
do tutti ifumi fono pallati, fi laici 
nondiméno il torcggmòlo in fuòco J 
fino che fi fpenga da fe , & 1 coreggi* 
noli fieno, freddi, allóra fi piglino, e 
fi ftufinò^ficauino i pezzetti djqcm 1 
fiallo , che quelli , che faranno dàfo* ; 
pra/aràno tinti di color giailo^ureo, 

— „ v G j di 
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di colore roffo di rubino , e balafciéj 
con macchie belle, quejli che fai an- 
no nel fondo (òpra le polueri, e fue 
refidenze iranno cinti in colore fer- 
pato di uipera per lo più > quali pezzi 
di enfi allo fi fanno lauorare alla tuo* 
ta come le Gioie, c pigliano, un puli- 
mento bello, & un luifro lampante,;© 
uago, quelli fono in color di topazio^ 
rubino , bakfeio , fe li dia la foglia 
conforme al cofore , che faranno va 
verde vago , come óano in oro , di 
q uelli enfia ili fe ne poliòno tingere 
afiài, poiché vi è poca fpefa , e fa- 
flidìo , e nel tingerne affai Tempre 

ven'è qualcheduna viflofa , e bella, 

• * 

Colore di B al afeio , Rubino , Top ut io 3 
Opale , e Girasole nel Criftallo di t - 
Montagna, Cap. LXXiV\ 

P iglia orpimento di quello giallo 
ranciato bene , e poiuerizzato * 
qu cfto fia oncie due#Arfenico criflak , 
Imo poiuerizzato oncie.due,Àrmmos. 
nio crudo poiuerizzato oncie vna , 
(ale armonia co onac vna,quefle poh 

ueri 
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Seri bene mefeoiate fi metdno in c(> 
reggiolo afiài capace , e per fopra 
alle polii eri metti Magliette, epozr 
• aetti piccoli di Grìftatoy fopra «pia- 
li pezzetti metterai \ pezzi màgrofc 
fi cfr Griftallo , cfcèffcdì belliflima 
acqua y fenza màcchie., fé fi vuole 
hauere cola di garbo s c fiano di piu 
grandezza , & empirei! coreggiòic^ 
poi metti fopra arno vn'altro corego 
giolo , cioè bocca con -bocca , di poi 
letali benifiìmo, basendo per prima 
al coreggioio difopif» fattoi va bucò 
nel fondò della grandezza di vn eece> 
Quefio fi fa f acei& l'aria tiri per 
tifo i firn» de' materiali jt- di cosi 
pallino per il Oriftallo > che all’hora' 
fi tinge bene ye mèglio di quàdo paf&i 
per le giunture delie borfe <te co *egr 1 
gioii,* come il loto èàfciuto,,fi mettine 
ne’carbom, che il primo coreggiojo 
fia fepolto, e la meri delfaltroancora 
ne* carbon i , poi fi dia fuoco à poco à > 
poco > e come i carboni cominciano * 
abbruciare,filafcino allora accendere f 
da loro , che incamerino tutto il car- . 
bone; vuoi'cfler carbone forte di quer- * 
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1 $4 teli. Arte Vefrjqìa, 

«eia , e pezzetti grandi '> iiiafi fere al 1 

fbpeo, ie non fi accendali fpffi , ae- 
do fi accendirro^net^^^ *T 

r Quella operazione fi faccia fiotto 
Vii cammino largo, comccosaincia a 
fumare,# operatorie fen'efca de^a fià- 
za , perche quelli fono fumi non fedo j 
nociùi , ma mortali bene , fi può tor- 
nare a vedere , fe il carbone abbrucia 
per farlo abbruciare, quando non ao- 
bruciafìé, perche quando non abbru- 
ciarle bene, tutta fopra non verrebbe 
bene; nel reito lì laici fare al fuoco,nè 
fi fiia nella itanza, oue fi fa queft’ope- 
ra , perche é pericoloia , i materiali 
durono aliai a fumare , fi laici finire 
ogni fumo , & anco ijpegnere il fuoco 
per iefiefib, &^|iugrtafi, che ne' co- 
reggioli noii pufik dir vento, © brez- 
za fredda per finefire , ò aitro luogo, 
perche quefip farebbe, che i pezzi di 
Cniiauuaiiora Caldi fi ipezzerebbono 
eiarebbono frapgibiJi^e non buoni; 
come è freddo ogni cola , e che li 
coreggioli ancor loro fon freddi ,n 
piglino , e fi .-lutino * che fi troucra 
la ^maggior parte de’ Cnfiahi tint. in 

ve- 



Libro tery>* i$j 
Yerocoloredi Topazio;, Grifopatjo^ 
Balalcio,RubiiK),Girafp*e, & Opale, 
con vi ila marauigliofa . QuefL pezzi 
onc inno meglio tinti ,* e coloriti, li 
faccino iauorare- da' Gioiellieri alla 
mota, e pulirli , efie parranno gioie 
naturali, coni colori luflri, e vaghez- 
za naturale , e più belli ancora, & il 
Cristallo hauera nferbato in fe la fua 
prima naturai durez 2 a,che é grande, 
come fi si . In Anuerfa ne feci aliai, 
e vi era fra efli alcuni tinti di colore di 
Opale, di villa beiùiiima,& il fiume di 
Girafole , quelle pietre lauoratc indi- 
uerfe maniere , daranno vna villa più 
che ordinaria , e legate in oro con lua 
fogna , come le naturali . Si deue 
auuertire , ctò l'orpimento fia di quel 
belio aureo, che fi ofogi,a , che in quc~ 
(lo ità tutto il iegreto,perche 1* altro 
orpimento , che ha afiai cici terreo, 
e colore i morto, non fa bene, il fuo- 
co fi dia in principio lento , e fi lafci 
fpegnere da le , e freddare ogni 
cola , che viando quelle diligenze , 
V opera verrà beila , e fe non riu- 
fciliero bene la prima volta fi reiteri 

.la 
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la feconda, acciò lì facciala pratici 
lavale fatta, faranno poi 
{empie bene lèi*- * 
ga fallo* * 
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Nel quale fi moftra il vero modo di fare li . 
palle di Smeraldo, di Topati©, Grifou 
patio, Diacint©,lngranatOiZaflìr© r 1 ^ 
* r Aquamarina, & altri colorii con * 

santa vaghezza,ebeJlezza # che - 
opereranno le naturali in 
ogni cofa da durezza 

in fuori , ' :vi 

C en $/> nuovo modo chimico di fare è* fipi‘4* » 
dette non piu vfato , & cavato da 

lfach Olanda , con il quale di gran 
lunga fi fupere fanno in belle^fa , 
t colore tutte le altre patte fatte 
fino al giorno d'hoggi # 

Cap. LXXV- 

1 ■»»* 

I L fapere imitare gli Smeraldi, To ? 

pazi j ,Gri fopazi j -Zaffiri ingrani > 
ti,e quali ogni torce di gioia con pcr- 
fezione>che in colore* fplenJore, uà- 

ghcz- 
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Libro Quinto 1 

ghezza , e pulimento , ^ajla durezza 
in poi fuperàno le naturali orientali , 
pur cofa tanto guftofa, e vaga, che li 
cr/de pocftieffete quòiìi ^che nòn fc> 
defìderanò , e cerchino con ogni ia- 
ttanza ì. Peròio nel prefen :e li bro de- 
fcriuo il vero modo di farle,con le cir- 
conftanze,-djhgcnZe , che fi deuono 
vfare , perche non falò iiano limili 
ufi pattinò di Bellezza le naturali,da 
durezza in fuora, c non è dubbi o,che 
chili metterà* alluperà con diligen- 
za farà affai più di quello , che io non 
deliauo i Mi fopra ogni cofa inara- 
nigliofa fi tfouera, . Il modo di nuo* 
»oda me praticato, é dalla dottrina 
drlfachOlando canato ; con il quale 
fi fatino ìàpa le di, gioie tanto vaghe , 
belle, è perfette, che parrà cofa > che 
tratti quali dell’unpofiibile ,& incre- 
dibile , bene è vero > che l’o.pera è 
alquanto lunga, é labofiofa,turta via 
io che Phò fatta molte voJte , la dico 
tuttd facile, e piana,* e quel che fopra ■ 
ogni cofa in farla vera , però ogni fa-* 
tica, e Ipefa impiegata in firn il opera 
deue parere poca , e leggiera 

; Mé* 
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Modo dì prep arare il C ridallo di lìiorh 
jn, • tagna * Cap.UQiW. » 



A BBISI Criflallo di Montagna' 
del più chiaro, e bello , che fia 
pombile ,e fi lafcino da parte le pie- 
tre focaie, i Calcidonij, e Tarfi,& al- 



tre pietre dure, che fc bene vetrifica- 
no , non però fanno chiaro , lucido , 
e lampante, come fd il chfiallo di 
montagna,che in quella operatione 
errano, e pigliano il pulimento d ma- 
rauigha ; le pietre hanno Tempre del 
terreo,^ ofcuro, .1 CnfUUb hi fé- 
pre dell’aereo, c trafparète, e fi auiu 7 
cina affai alla quahcd , e naturalezza 
delle gioie , e maflime quando fi pi- 
gliane criflallo di montagna, orien- 
tale , quale fa molto più bello effetto 
aflai,che non fa l’Italiano,e Todefco. 
Àdunque-fi habbino de’ finimenti di 
Criflallo,efi mettino in coreggiolo 
per fopra coperto , tenendolo in fra 
carboni ardenti, tanto fia infirmato 
bemffimo,6< ilcriftallo infocato bene, 
allora in vu Tubilo fi butti il criflallo 

f v- .» .»< V-H-.-- jt.- . V 
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ijivna catinella aliai capace piena ài 
acqua frefca, e chiara , ecomeèrà£ 
freddano fi caui dell’acqua^ fi ritorni 
in coreggiolo a calcinare, & infocare 
ne’carboni, auuertendo feiì* pre , che 
il coreggiolo fia coperto , accio non 
tri entri dentro carboni , nè cenere , j 
perche quella operazione vuole efier 
fatta pulitamente , e con efquiiltezza 
particolare , e come é infocato henc 
fi butti nella catinella,nella quale fi fia 
mutata l’acqua, quale vuol efièr fem- 
ore frefca, e pulita , e quella calcina- 
tioneji reitera almeno jser dodici 
«tolte, allora il crifiallo fard bene cal- 
cinato, e fi potrà rettilmente maci- 
na re fopra porfido , e ridurre in pol- 
vere finifiima , come é la farina del 
grano quando è ftaeciato;Pigiifi que- 
flo Criftalio così caicinato,& afcAitu, 
f! macini fopra porfido,con macinello 
pur di porfido al folito,che fi limole- 
rà > e sfarinerà , come fulfe zuccharo 
raffinato , aauertendo per niuna ma- 
niera peflarlo in mortaio di bronzo , 
perche non fi potrebbono far li voleri 
desiderati, che in tal cato piglia il co- 

;■ ip: l 
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litro Quinto 'l irfj 
I ore del rame, e ferro dal pellellq, e fi 
può fare fe non il uerde fmeraldino , 
però quello fi auuem,4x>mec©fa fà- 
ftantiale fi macini, e franga fui pprfi^ 
do,con molta diligenza, & patera, 
che qui bifogna grande, e macinato 
una uolta, fi torni a macinarle pafla- 
re un’altra uolta Tempre {opra porfi- 
do, e fe ne pigli poco per uolta , cioè 
mezza cucchiaiata a pena, che di coli 
fi macina più impalpabile,poi fi tor- 
ni a rimacinare , e ripaflare la terza 
uolta femprefopra porfido, come fo- 
pra di maniera che alla fine quando fi 
tafta con le dita non abbia in fe, nè fi 
Tenta ruuidezza alcuna,ma fia intufr- 
tc^e per tutto come una ferina di grai 
no facciata per fiaccio fitto , perche 
come non fia coli le palle aiteranno 
de’punti affai, che faranno brutto uc- 
dere, nè fi aflòmiglieranno alle gioie 
naturali, anzi farà opera brutta, & im 
perfetta,però fi ufi diligenza^ pazic. 
za grande* che il Chriltallouengain 
quella maniera ottimamente maona 
to, perche in quello Ila tutto il faperc 
e quella èia priocipal opra in quello 
- fife 

« 




. libro Quinto". 16$ 
derame macinatole con quefìo fi me»-" 
/coli otto grani di Croco di Marte* fat- 
to con aceto , come fi dice al Capito- 
lo deomofettimo , equeftamefcola- 
to bemflimo , poi fi mefcoli diligen- 
temente con la fuddetta materia , la 
quale allora fi metta in vn coreggmo- 
lo buono , che regga al fuoco , e fia 
tanto gt ande , che meffa tutta la poi- 
nere vi auanzi del vacuo la grandez- 
za di vn dito , quello coregg-uolo fi 
copra per fopra con coperchio di ter- 
ra cotta , e fi loti bemifimo y poi fi 
laici leccare, come èafeiuto fi mette 
a cuocere nella fornace dc’figuliy qua- - - 
docucccno le pignatte, piatti, & 
altri loro vafami in luògo della for- 
nace,oue abbi buon fuoco , & in que- 
llo calore , e fuoco la materia pulirà', 
e fara cotta benifiìmo, lafciandola 
(lare tanto quanto dura il fuoco per 
cuocere i vafi del fìgulo , quale calia- 
te di fornace , e rotto il coreggiolo, li 
refierd vna materia vetrificata in co- 
lore di Smeraldo vago, e bello, che 
in Jauori in forma di gioie fard vn ve- 
d?re^ che fupererà di gran lunga gli 

.* IL 5me * 
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fétta# auerc altea m ordine molu co- 
reggiuoli di diuerft colori , efarevna 
buona partita di lauoro, il fuoco vuo- 
le efiere didegne forti , cioè di quer- 
cia, e quella fecca bene# perche la 
verde non farebbe effetto buono# e 
vuole efferc continuato il fuoco, che 
noft manchi, 3 iai> perche l’opera ver- 
rebbe imperfetta . Io in Auerfa auc- 
uo fatto murare vn fornacino, nel 
quale teneuo da venti coreggiuoli di 
diuerfi colori, c con il fuoco di ven- 
ti quattro hor e fi fondeua , e puiiua 
ogni cola , e per più abbondanza fi 
può continuare ancora il fuoco per 
lei bore, 6c dauantaggio pcreffere 
più ficuro , che in quella manierala 
materia fard cotta bqniUìmo , 6c in 
quella guifa non fi confuma troppe 
legne ; fi auerta che i coreggiuoli fia- 
no buoni acciò regghino al fuoco . 
Quelle palle fi legano , come le gio- 
ie ordinarie, e filauorano, come 
quelle in ogni cofa , pigliano il puli- 
mento , e luffro come le naturali , e ff ' 
legano in oro con la fua foglia a i ^or- 
dinario, con quella dote la pad a fari 
piaciuta dell’ordinario . ime* 
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r jL fatepdfU di Smeraldi fiu tm*a q % 

Cap. I^XIX. * 



r (opra fi é detto ,oncie due Mi- 
nio ordinario onci e fette , me 1 coki 
bene infieme al folito, comegli altri, 
edaragii à ragione di dieci grani di 
verderame per ócia,e dieci grani per 
vna volta tato di Croco di Marte fat- 
to con aceto ,chc faranno in tutto i. 
quella materia onde noue,dcnar i tic 
di verderame , e grani dietiotto ben 
macinato, & vnito infieme con il mi-» 
nio,c crivello, mettali incoreggiuo-. 
losche regga al fuoco,fi loti ,come gli 
altri difopra,poi fi cuoca alfor di na- 
tio, poi fi lauori in lauori piccoli, per- 
che fari carico di colore * & in que- 
lla hauera fmcraldo vago,viftofo ak 
fai, però non tanto duro per la copia, 
del piombo; on<jte è necdfcrio ci li 
laici cuocer in fuoco più dell'ordina- 
rio, acciò il fuoco còmmi la liuidea- 
za,& vnfuofité, che per natura con-, 
ferifee fi piombo, che di così fi hauc- * 
ti va Smeraldo Yiftofiffimov 

^ H At- 



Digitized by Google 



J ìibtù Qgjztt.. \ io? 
detto» oncitduc , Minio ordina riar 
onoc fette , fi me (coli inficine ogni 
cofa benMmo , e fi metta in corggi* 
nocche regga alfìioco, che riauan- , 
zi del vacuo la grettezza di vn dito? 
quello fare, che il coreggiuolo retti 
voto la grettezza di vn dito, fi fa per* 
che quelle patte nel cuocerli Tempre 
gonfiano, & attaccano al coperchio 
e fanno brutta villa , però fi vii dili- 
genza , Gc anco quando fono pieni . 
bene , nel bollire gonfiano, e vomì* - 
tino fuori del coreggiuoloye la patta 
viene imperfetta , però fifa quella 
diligenza di lai dare il vacuo , c fi loti ' . * 
poi quello coreggiuolo al folito , e lì 
cuoca , come fi è detto delli altri, in 
fornace di figuli,ò in fornacino à po* 
fia , che verri vn colore di Topazio 
orientale marauigliofo , del quale lì 
potrà fare ogni forte di lauero , che 
li vorrà fare * 

- * • * *\ • 

Crifopi^i» mentale. 

Gap. LXXXH. 

C 1 Ridallo di mótagna macinato^ 

4 Wfflcfep«>oncic due Miri© 

> '2*1. E Ih rad*: 
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«io, come fi è detto nei i’aJtre parte <tì 
{òpra, e fi metta incorcggiuolo , eoa 
le olTeruationi predette', cuocendola 
in fornace de'figolbò (omarino a po- 
rtai che fiandra vn colore celerte 
ghifluno * > 

■* » » > , * * ' • . *ii 



Colore Celefie eoi viuolìno , 

. i ; eap. uomini. 

. „ * 1 *■ . — “ , '*«. #•« * I 

^ . •* « <«k' /.*,» . 

I ) Igliafi Crifiallo di montagna ma? 

- rinato impalpabile al folito on- 
ere dita , minio ordinario pneie quat- 
tro , emezo , fi vnifea ogni cofa infie» 
me,ea queita maniei<*,riic /ara onde 
{& , e mezza fi dia a ragione di grani 1 
quattro di fraalto azzurro, che ado- 
prano dipintori per dipìngere, che in 1 
tutto fard dènariflho , e grani dua di 
(malto , quale vnito bene con le poi» 
neri (inietta in coreggiuolo, e conio» 
to,e cuoca in fornaci di figoli, ò vero * 
in for, carino a porta querta parta la- > 
uorata auerà vn violino beiliflimo , e ì 
icolore celerte vago . 
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P Iglìa CriCallo di montagna maci- 
* nato irapalpabite,cQme s’è detto : 
afuo luogo^oneje dua minio ordina- 
riooncie cinque , e così in tutto on- 
de fette, &aciafcuna onciadi que-v 
fta materia feii dia a ragion di granì 
feidi zafferà preparata, che farà in 
tutto denari vno, e grani diciotto y & 
a quella zafferà fi aggiunga granii • 
di manganefe del piamonte prepara-, 
to, quelle cofe vnite beniflìmo infic- 
ine, come fi é detto nell'altre palle 
mefib in torregginolo al folito, e cot- 
te in fornace àfigoii, òfomacino & 
ppfia farannD.il zaffiro orientale piu 
carico che auerà del violato con vj£ 

ghezzanotabiie . ... h-W.., 

♦ . * . * 
* . • « , 4 • r 

^ Ingranato Orientale^ 

Cap .U&XV1L 



H ^bbi Cri Hallo di montagna ma- 
cinato impalpabile a Tordinario 
onde dua , minio orinarie onde fei 

Si 4 ecosì 
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Clio più di vn di io^pcrdie quella m3té 
;iria bolle piudc faAtra,fi ioti a Sordina 
-rio, c< fiakncoreggiuoh , poi 11 
cuoea quella palla in fornade di figu- 
li > ò fornacino a polla , che fi aue- 
rà vn colore di Ingranato Orientale 
con vn colore di violato bcliilftmo. 



r . ! i\^r r , )*../> v 7 * 

r ^itr* Ingranato bella . 

-LAAaIX^ 

• *• 



* « » i v - r 



CRISTALLO di montagna ìnaeiC 
ci nato impalpabile a l'ordinaria 



onde dua>mi ino ^ordinario oncic cin- 
que , a ciafcuna onca di quella 
materia fi dia a ragione di grani quat- 
tro per oncia di mangana - e dei p*e- 
monte preparato , come fi è det- 
to , che fari in tutto denari vno , e 



grani quatro, e in oi tre , con quello li 
ni alcoli gram lei di zattera preparata, 
tutte quelle cofe nidcoiate beneinfie- 
me>fi meti no i n coreggiolo,che regga 
ai fuoco, e le li lalcvrl vacuo piu di vn 
dito ui grollèzza ^creile quella mate- 
ria bolle y e gonfia aliai poi fi loti be- 
ne, e atcìuuo lì metta a cuocere in 



fi 5 fior- 
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i ji bell. Arte Vetraria 
r fcrnaccie di figuli , ouerofornacino 
aperta , chequerto farà vn color di 
vero granato Orientale bello, virto- 
fopnidelli altri. ;■ V* - 
■ - - »■ .».**:<<• 

Aumtimentiper le paffete Uro colorì • 

/ Cap.XC. . " • 1 

F A Vertali , che i colori nelle pa- 
jTjL ile fopradette fi poflano fare 
pui,c meno carichi fecondo la volon- 
tà , e vmori , & ancora fecóndo 1 la- 
bori a che deuono lem ire , perche 
per fare pietre di a nella piccole bi- 
sogna colore carko,per pietre mag- 
gióri colore fcanco, per orecchini, e 
pendenti , colore carico ,che quefta 
materia fi rimette alla diligeva di 
chi iauora, e materia che non fe ne 
-può dare vera regala , e le regole fo- 
pra per ine date feruon per illumina» 
re intelletto dei ‘'Artefice curioiò,ac- 
ciò porta inuentarc* : trouare Tempre 
* meglio ; come ancora decolori , che 
io qui non metto fe non verderame , 
zafferà, manganci e,però il curiofo,e 
gentile fpirito potrà dall'ero cau are 
vn rollo inaraUignofo,daI ferro pure 

Vn' 
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Ltlro Quinto* tjg 
rn’altro rollò be Ilo , dal rame verde 
belliflimojdal piombo colore aureo , 
dall'argento vncelefte,& aerino pur 
troppo bèllo delli granati di Boe- 
mia, che fono a vii prezzo,per eflere 
piccoli fi cau a Ja loro tintura , come 
hò fatto piu volte io in Fiandra, la 
quale fa effetto notabilc^l medefimo 
fi può fare di Rubini , Zaffiri , & al- 
tre gioie , cofe tutte può fare va pra- 
tico manipulatore di cofe chimiche , 
che il volere icr qu^ (cri nere taf cofe 
farebbe per me materia troppo lun- 
ga , muffirne a voler parlare chiara- 
mente come fò nclu preferite opera, 
peròcon i cruóri di (òpra defentei fi 
daranno opere gufiofe* Fcr effere co- 
fe te>ffcmziofe,t o rno di nnouoa dire, 
che quaneole palle non ipnc tanto 
cotte, e pullite fi ritornino a ricuocer 
iie'medemi coroggiuoli, auuertendo 
non li rompere, le non quando le pa- 
fte non fono pulitele cortea fodisfat- 
tiòne, perche mettendo le palle in ah 
tri coreggiuoli verebbon pieni di pff- 
ti, che fa rumami tili,& inhabilia ogni 
opera, però ai ardono n Iòne cottele 

H 6 pu-; 
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t$o bel? Arte Vetraria 
pulite per muna materia fi rompa il J 
coreggmolo , ma fi riloti .e torni in 
fornaae,ò fornacino a ricuocerebbe 
di così verranno polite je helleda far- 
ne poi ogni forte di lauoro, che (e ne 
vorrafare. ... . ^ 

Modo di fare le /opradette pafle, e immi - \ 

tare ogni forte di Gioie marautgliofo , 

-, enonpiàvfato . 

Gap. C XL 

Q Vefto modo per me cauato da 
Ifach Oiando mentre ero in 
Fiandra cofa non più vfata per immi- 
tare le gioie , che ioiàppia > c per a- 
uentura nota a poche perfone, fe be- 
ne alquanto laboriofa , fiera tanto 
quanto laboriofa t anto è più bella 7 e 
vaga di quante le ne fia facce in qual fi 
voglia luogo fino al dì d’oggi,ò alme- 
no da me non piu vifte in perfona al- 
cuna, però moftrerò il modo tanto 
chiarore co tante circon Aanze,& au- 
uertimenti , che va pràtico nella cbi- 
nucha facilmente ne refteri capacele 
l'opera farà perfettamente . 

Pighfi ccrufia di piombo altrimeti 

detta 
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Libro Quinti . i 8 1 
detta biacca,queiu lì macini fotriIe,é 
fi metta in orinali di vetro gi ade, e per 
fopra fi dia aceto difilato tanto che 
fopra auanzi vn palmo auenèdq,c]ie 
nel principio l'aceto bolle , x, go 
forte,peró fi metta a poco a poco la-* 
fciando pa/I'are la furia,e rimore. Di 
poi fi tenga detto orinale in arena ib- 
pra fornello caldo,che ifuapon l'otta-* 
li a parte deìi*aceto,fi rimoua il fuoco, 
e freddo l’Orinale fi decanti piana- 
mente l’aceto , che fari colorito af- 
fai, e pregno di fale , quale fi inetta a 
parte in vafo di vetro , e fi ritorni fo- 
pra la refidenza della biacca a metter 
nuouo aceto deftdiato come fopra, 
facendo a lento calore fiiaporar l’oc- 
taua parte decantando l’aceto fopra 
l’aitro colorito, e quefta operazione, 
con faceto difhilato fi i itiri tante vol- 
te , che ha bbinocauato dalla cerufia 
tutto il fuolaic, che farà quando li 
aceti non laranno più coloriti , e non 
a. ano più gufio di dolcezza, che Tuoi * 
fucccdcr alia fefia uolta in cacti, ;iÌo- 
ra quefti aceti coloriti , inficine uniti 
fi feltrino con ni diligenza ordinaria > 

efel'J 
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ÌÒ2 Veli' Arte Vetraria, 

c feltrati fi fuaporino in orinale di 
vetro , & afoughino, che infondo 
fari fale di piombo in colore bianco , 
quello in boccia di vetro fiacciata 
come vn liuto , lotata li tenga iti 
Arena , che la bocca fia tutta dentro 
nella Rena dal collo in fuora, la bocca 
dellaboccia filafci aperta, il fornello 
vadi affai caldo , e fi continui per 
ventiquatro fiore , poi fi caui la boc- 
cia, e fi maèini quello fale , e fc è rollo 
come cinabro non fi ritorni piu in 
fuoco, ma non effondo cofnna gial- 
ligholo fi ritorni in fuoco in vafo di 
vetro , come fopra per altre ventiqua* 
tro hore , che verrà rollò come vn ci- 
nabro , babbi buon fuoco però non 
fonda , che fari a perfa tuttala fatica , 
(éi^opefa : Quello còli rolfo piombo» 
calcinato fi metta in orientale di ve- 
tro , e per fopra fi metta aceto di- 
fliiMtc, reiterando l'opera di fopra in 
tutto, e per tutto,/! no babbi di mio* 
tio canato tutto il Tale, e le fcccie, e ter- 
fellreita in tutto , ò parte, quelli ace- 
ti colorati tienli in catinelle di ter- 
ra un erriate per Ari giorni , che ogni 

ter- 
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libro Qttinto i8j 
terreflreiti , & imperfezione anderà 
in fondo allora /ì feltrino lavando 
la parte grolla in fondo come inutile 
al] ora quefti aceti ben feltrati, e fepa- 
rati da ogni terreflreita fi fcoprino 
in onnale, nel fondo del quale ri- 
marrà il Tale diSaturno bianchiamo, 
e dolce come zucchero, quale bene 
afciutojfi folue inacqua comune, & 
foluto fiialfiin catinelle per fei gior- 
tó , che farà in fondo la terreflreita , 
allora fi feltri quella aequa pregna di 
fale,feparata daie parti grolìe,& inu- 
tili , fi ifuaporun orinale di vetro,, 
che rimarrà in fondo vn fale bian- 
chiflimo quanto ia neue , e dolce . 
quanto il zucchero, reiterando pero il 
iòluere^e Jteitrare,e fuaporare còli i'ac 
qua comune per tre volte,allora que- 
itofi domanda zucchero di Saturno 
quale in boccia di vetroso palla fi ten- 
ga a calcinare in Arena in fornello , 
che abbi fuoco temperato per pili gi- 
órni, che verrà calcinato in va colore 
ftìbicondiifimo più del Cimbro , e 
fottilihimo impalpabile co me fari- 
na di grano facciata * Que flo li do- 
ma 1» 
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libri Quinto 2 ^ ^ *85 . 
che non fa in quelle però non rincreF 
caia fatic asperelle verrà ben compen- 
fata da l'opera, & effetto , 

Idùdo di fdrelefvfieJi tutti ì calóri 

durijfime Cap.XCii. ; 

TJT ABBI CriftaJlo di montagna cal- 
A ^ cinato, impalpabile, come fi è 
detto al fuo luogo diffintamente , 
e di q ueflo per efem pio bòre dieci/ale . 
di poiuerino di Leuante cauato per 
orinale di vetro, e purificatp bemfli- 
mo, come li è detto al fuo luogo nel 
primo libro al Capitolo terzo , e 
di quello Tale libre fei, quello Tale afei^ 
utto bene ,li macini fopra il porfido,^ 
paflatoj>er llaccio tutto, e li mefeo 
li bendiamo , con il criHallo fopradet* 
to , poi li babbi zolzo di Saturno fat- 
to chimicamente, come fié detto al 
fuo luogo,e quello lia libre due,quelle 
tre polueri li vadano benillìmo ia 
tegame di terra inuetriato, e pulito, 
e li impallino con acqua comune 
pulita , mettendo poca acqua , ac- 
ciò la palla lia durecca , fe ne 

* e ia 
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co porein parata coamangancfe, c * 

zafferà > come fi fa nel vetro pur or- 

<^no., & in cffett^fi imiteranno 
tutte le gioic>c turò i toJorì in 
palla di retro fipifiìma ,Ja quak feri 
dunffima & haueri va lampante } e 
lucidp di g/an marauiglia ; cheq&afi 
nelle durezze ancora imiterà 
aflài le naturali, e maifime lo 
Smeraldo, che qui fifari : 

:» hdiilfimOje duro qua- ’ . . 
fi guanto il na- 
turale. ' 
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te & gufo fa alfvnwerfale,mi fon mcf~ 
ffà defcriuer molti modi di [arpia for-, 
U dì fmaltkche cerne materia fpettiHc. 
aM arte vetraria è vna delle fide appax- 
tmen^e nobili*? nonviìlgar e mà parti-, 
colare in pocbi>& acciò (fuetti opera nei 
fdfjè pr'tua di materia co s i vaganti le e 
neca fonarne bò fatto il preferite Sefla 
libro por gatto *e beneficio itmerj ale. 




Materia con la quel fi fanno li Smal & 

Cap. xeni. 

Iglifi piombo fino , per esé- 
pio libre trenta, fiagno fino 
i libre 3 j.quefti metalli infic- 
ine fi calcinino nel fornello* 
come fi è detto del piombo a ftio luo- 

S , calcinati fi pafino per ftaccio • 
dia calcina fi faccia bollir inac- 
qua chiarate Yafa di terra pulito* cioè 
pignata,eomc ha bollito, Yn poco, fi 
lcui dal fuoco, c fi votif acqua per in- 
clinatiojae,che porterà fece della cal- 
eie metallica pii i fottile * poi fi ri- 

HKtta auouaai^ua foprjilarcfidéza 
• “ . del' 
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libro ipl ' 

pòlucrc , c uè quella é la maieria r co 
ta quale fi fanno tutu li Smalti di tut^ 
ti* colori . 

Smeraldo bianco lattato » 

Cap. XG1V. - 



• • ^ - 

T riglia di quella materia, con la * 

quale fi fono tutti li Smalti, per 
el empio libre Tei , mcicolagli dena- 
ri due di Mangancfe del Piemonte 
preparato , metti quefla materia iat 
padelotto inuetriato con vetro bian- 
co, & in fornace i fuoco chiaro , 6c 



fenza fumo di legne di quercia , fi la- 
fei fondere, e pulire quella materia, 
che opera pretto, come è ben fufa , o 
colata, fi rigetti in acqua chiara , e li 
ritorni in padellocto , e come è fida » 
c pulitaci nuouo fi tragetti in acqua 
& fintomi in padellotto, e fufa, c 
pulita anco la terza volta, fi tragetti 
in acqua,poi fi torni in padellotto ,* 
fi lafc<pulirebenc,e fenccainfkora 
vna pròna , vedédo fe è biàchilfimo , 
come fuole cflere,ma fe verdeggiar- 
fc,U li dia rapoco 4 Magenefc, coi 

* fi j ^ 
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jfpS* &eU’jh*te Vetràri*} 
me fopra,chc verrà bianco lattato di 
catta prona per fumicare (òpra oro , 

& altro metallo x come fanno li Ore- 

_ _ .il >1* 

Ilei* 

Smalti Tmhmil 
Cap. XCV. 

<•* I, 

F iglia materia, della quale fi faj£ i 
no tutti li fmaltijlibrc lei, met- 
tali in padellotto , bene vetrificato 
Con vetro bianco, fi laici fondere* | 
e pulire * come è fido bene , e pulito 
'fi tragietti in acqua , e ritorni inpa- 
dellotto ,efi laici fondere, c pulire , 
come è tale,all'hbra le h dia ramina 
di tre cotte fatta nelle fornaci, come, 
fi è detto a luo locojoncie tre^: zaffe- 
rà preparata denati^uattro,meièo- 
la bene infiemc quelle due poIueri,c 
k darai lopra la detta materia in 4* 
tolte , melcolando beniffimo ogni 
voltai laleiando incorporare la poi- 
nere, còme il colore ti piace con ca- 
carne fuori vna prona * e guardare f ; 
le ila carico tanto che baili, ali’hora 
- non il dia più poluere/accndoncfa- 

«r— ; rQ 



libro ipj 

fare la proua aiii Orefici , e con l'oc- 
chio facendo ia prcua di tutti i colo- 
riper fapergli aggiufiare a occhio , 
come hò lempre fatto io , che in 
quefio non fi può dare certa dofe, 
poi che alcuna volta le polueri tin- 
gono , e pm , e meno, però ia pra- 
tica fi deue fare con l'ccchio per co- 
nofeere i colori ; però il modo di co- 
nofeere vn colore quando fufse trop- 
po con rimettere (opra della nuoua 
materia di fare /malti , la quale prc- 
flo pulirà , e /caricherà il colore 5 
quando poi il colore é fcarico Te li dia 
più poluere, che tinge, e di così fi 
caricano , e fi fcaricano in colore, 
tanto che fi riduchino al giufio colo- 
re , come quefio turchino farà al co- 
lore allora fi caui in fornace fuori del 
padellotto , come è folito di fare li 
/malti , e quefie fieno di cinque in 
fei onde in circa, che quefio fard 
fmalto per Orefici affai belio , e vi- 
fiofo, in padellotto inuetriato con 
vetro bianco , in fornace vetraria ,* 
metterai libbre fei di materia , con la 
quale poi fi fanno tutti li finalti , e 

I con 

’ * d- 
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i£4 totlVjtrteVetmìi 
conquefta per prima mefcolcrai be- 
niffimo once tre di zattera preparata, 
con la cuale arai vnito prima denari 
due di Manganefe del Piamente pre- 
parato, quefte due polueri mcfco- 
latebemflìmoconla /òpra detta ma- 
teria , e cosìmefcoJata ja butterai in 
detto padcliorto , che pretto pulirà -, 
e pulita quetta materia tragiettala in 
acqua , rinfcrnala , e guarderai fé ‘ 
il colore ti piace , e fc è carico a ba- 
stanza acciò potta ò ricaricai c,ó (ca- 
ricare lamatena, equctto di carica- 
re , ó fcaricare 1 colori fi fa quando è 
carico troppo fi aggiunge alia mate- 
ria iufa, e troppo carica deli* altra 
materia da fargli (malti fcnza nu- 
nQ colore , e in tanta quantità a po- 
co a poco, che il colore troppo tu.— 
to incarichi , evenga al fcgi.occfi- 
derato , quando poi il colei e è icari- 
co, allora con dargli delia podere, 
che ftringe a poco a poco li srrecche- 
f ai auuertendo Tempre di quando in 
quando farne la pronai quello c il 
modo che fi deue tenere ne colori, 

1 on 

fi 



però quando fi e fatto Ja pratica 
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v - Libro Sefto. * Ì9j» - 
£ erra mai, cerne fau t o in Pifa , che 
lenza pefi a occhio colorino ogni 
forte di vetro per ogni lauoro ; baila 
auere acennato il modo nel rettoli 
rimette al curicfo, & mgegnofo o- 
peratore,& amila . Quella materia 
fi lafci ilare in padellano fi no iìa cot- 
ta bene , & il colore beniifimo incor- 
porato, poi fi cani di fornace alPordi- 
naric,che quello farà vno fmalto az- 

zuro da Or elìci bdiiifimo . 

* » 

Altro fmalto auguro. 

N Cap. XCVi. 

A BBI materia , con la quale fi 
fanno tutti li Smalti , per efem 
pio , fibre quattro, con quella mefeo- 
lerai bciiilLmo oncie due di zafferà 
preparata , c con efià mefeoierai per 
prima ramina di tre cotte , fatta con 
/caglia di calderai , come fi è detto al 
fr.o luogo , denari cua , quel e due 
polveri viiifciie bcnilfimocon la fo- 
pradetta materia da fare gli Smalti , c 
cosi mc/cc.ati la butterai in padeliot- 
lo inuctriaio di vetro bianco in la * 

I z for- _ 
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feria acciò incorpori il colore,egua^ 
dando di quando in quando fé il co- 
lóre piace, c come fìa a fegno, fi lafci 
pulire bene,& incorporare bene il co. 
lore , poi fi cani di fornace al folico , 
che quello farà Smalto verde per 
Orefici bello. 

Altro Smalto verdcì 
Cap.XCVUI. 

A Bbi materia , con la quale fi fan- 
no tutti li Smalti , e per efem- 
pio libre fei , con elle mefcolerai be- 
mfiimo ferretto di Spagna,beniffimo 
macinato , onde tre > e con quello 
mefcola d.dua di Croco di Marte, 
quella materia cosi vnita mefcolata 
bene mettila in padellotto inuetria- 
to benilfimocon vetro bianco, la- 
fci pulire , come è pulita tragietta in 
acqua , e ritornala in padellotto che 
fra elfo pulirà, guarda allora fe il 
colore ri piace ; acciò polla caricare,- 
ò fcai i care , e come il colore Ha a fe 
gno laici pulire, & incorporare il co- 
lore , poi caualo di fornace al fo- 

I $ iito. 
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fito,che quello farà vno Smalto 
de per Orefici bello, v t ' 

Qoefte fornaci fi fanno di quattro in le» 
©ncie in circa in catti li Smalti • 

. .■ t j - - .ì • - . . 

Altro Smalto verde* 
Cap.XCIX, 

I N pacjelbtfco inuetriaio al folìt# 
come fi fa nella fornace di vetri , 
metterai libre quattro della fopradet- 
ta materia , che fa tutti li fmalti , & 
in poche bore ptilird > come è pulita 
all'ora fi tragetti in acquaie di nuouo 
fi ritorni nel fuo padellotto , e fi 
laici pulire, & allora fe li dia que- 
lle due polueri melcolatc in tre volte, 
cioè onde dua di ramina di tre cotte 
fatta diicaghe di battitura di cal- 
derai , come fi e detto al fuo luogo , 
c denari dua di Crocod» marre , fatta 
conl’accetò quelle polueri ben uief- 
colate fi diano alia materia di fopra 
quando èfufa , e pulita bene mefeo- 
lando , & incorporando le polueri, 
hauendo fempre auuertenza di ben 
guardare > c confiderare i quando 

colo- 
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colori ftafino a fegno , come quefio - 
fari tale fi caui a i'ordiaario in fòcac- 
cie,e lalTando prima pulire,# incor- 
porare bene in colore , quefio fari 
vno Smalta per Orefici bellone vago „ 

Smalto Mero . 

Gap. C- 

A BBI della fopraddetta materia 
conia quale fi fanno li Smal- 
ti, òcjdi ’quefia per efempio libbre 
quattro, é oncie quattro delle in- 
fra fcritte polucri > cioè zafferà pre- 
parata oncie dua manganefe del Pie- 
monte oncie dua quelle due polueri 
me/colatc beniffimo fivnilchino con 
la fòpradetta matena^quale coll met- 
ta in padelloto inuetriato di vetro bi- 
anco, e fi Ja/ci pulire, quefia materia 
gonfia affai però il padellotto fia 
maggiore, acciò la materia non efea 
fuora, come è pulita fi tragettiin ac-* 
qua,e fi ritorni in padellotto che prc - 
fio pulirà , c fi gnardi fe il colore fa- 
tisfa, e di così fi /carichi, o carichi le- 
condoh bifognc,come fia bene fi cac 

X 4 dia 

t 
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ciinfocaccie, come li altri che fari 
yno Smalto nero vellutato per Ore- 
fici affai bello. 

Altro Smattonerò', 

Cap-CJL 

P IGLIA libre fei di materia da fare 
Smalti fopradetta e zafferà pre- 
parata oncie dua , Croco di marte 
fatto con acetto oncie dua , feret- 
to di Spagna oncie dua, quelle tre poL 
neri; ben macinate, cinfieme vnite 
mefcolerai con la fopradetta ma- 
teria beniifimo , allora infornerai 
quella matenain padelloto di fornac- 
cie inuetriata al folito come farà ben 
fufo, e pulito ii tragietti in acqua poi 
fi ritorni in padellotto , che preilo 
pulirai gurdi fe il colore fli a legno , 
e fi caui m foccaccie al folito quando 
però il vetro , e ben pulito , & il co- 
lore bene incorporato , quello farà 
vn nero bello daOrefici per Smaltare. 




1 
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Altro Smalto Nero. 

Ctp.ClL 

H ABBI materia fopradetta da fa* 
re ii Smalti Jibrc qu atroci Tar- 
taro, onero agrumma di bote di 
vino rodò oncie quattro , manga* 
nefe del Piemonte preparato onci® 
dua, quelle polueri macinate, &vni- 
te fi mefcolino bene con la fopra- 
detta materia, la quale diali in padel- 
lotto di fornaccie inuetriata di vetro 
bianco, auuertendo, che il padeiloto 
fi a grandetto accio vi redi del vacuo 9 
perche quella materia fi gonfierà 
afidi, la quale filarti fondere, e pulire 
•bene, poi fi tragieci in aqua,e fi ritor- 
ni in padcllotto , e fi lafli pulire 
bene guardandole il colore piace, ' 
come fta a fegnofi cauial [olito in 
fornaccie, che quello fard vnnero vel- 
lutato bei Infimo per Orefici da Smal* 
tare fopra mettalii a l'ordinaria . 



f ’y . Sitisi- 
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102 , Dell 9 Arte VUrma , 
Smalta Ah Wrp* Q^CIII. 



v 



[ A Libre quattro di materia ,che fx 
JLA tutti li Smalti, fi dia onde dua; 
di manganefe del piemonte ben 
preparata, e fimefeai b e rulli ino, 
poifijnfomfi quella materia in pa- 
dellotta inuetriata al (olito pera 
grandetto , acciò vi refii del vacuo r 
perche quella materia bollirdjegon- 
fierd aliai, come e pulita, e fu fa bene 
fitraggiettiin acqua, e fi lalfi pulì* 
re , e fi guardi fe il colore Uà a ragio- 
ne,coine Ha a fegno ficaui a i’ordina* 
rio m foccaccie , che fard vno (malto 
pagonazzo afidi bello per Smaltare , 
però fi carichi più e meno il colore 
fecondo il bifogno - 



Smalto TagoiuSgp* 
CapXlIll.. 

I_T ABBISImateria conia quale fi 
* * fanno tutti li Smalti come fopra 
fi è detto , e di: quella per e( empio 
libre fei , con la quale fi mefcolmo 

I 6 be- 




Vibro Seslo v r %òf 
bene l’infra fcritte, poineri, cioè ma^ 
ganefe del Piamonte preparato onde 
tre, ramina di tre cotte fatta di {co- 
glie di Calderai r come fièmcllrato 
oncie fei r quelle polueri vnite btne fi 
mefeoiino con la fopradetta materia, 
la quale diali in forno in padellotto' 
inuetriato al fofito , e fi lafci ben 
pulire,poi fi tragietti in acqua e ritor- 
ni nei padellotto medefimo ,. fi lafci 
cuocere, e pulire , e fi vegga fc il 
colore fta a ragione, per potere cari-, 
care o fcaricare il colore , e come Ila 
al douere fi caui a l’ordinario in foc- 
cacie per vfo delli Ondici , che fari 
Smalto belio - 

Smalto giallo' * 

Cap.CV’. 

\ ■ 

P IGLIERAI librefei di materia^ 
che fa li finalti , e oncie tre di 
gomma* di botte di vino rodò, e de- 
nari tre* di Manganefe preparato ^ 
quelle poJueri ben macinate , e vinte 
inficine firaefcoliao berulìimocon Ja 
fopradetta materia , la quale c^i 

mef- 
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imefcolata fi intorni in paddlottoin-» 
netriato di vetro biàco» che fia vn po- 
, co gradetto, che quella materia gon. 
fiera aliai , acciò non efca del padel- 
lotto la quale pulita , che fia fi tra- 
gietti in acqna, e poi fi torni a rinfor- 
zare, e fi lafci pulire guardando le il 
colore piace, acciò fi polla caricare, 
ò (caricare fecondo il bi fogno , poi 
fi caiii in focaccie , che quello Tara ' 
(malto giallo belìo aflai per fmaltare 
in metallo da oro in fiiora , oue non 
jnoltreria bene fi come fanno h Orcfi 
ci, fe non fi delle lopra linai ti di altri 
colon . 

Smalto Celefte . 

Cap.C IVL 

T T ABBI canterello calcinato per 
tì fare il colore celefte, e di gazze- 
rd marina, come fi è ingegnato, e 
di quello onciedua, zattera prepa- 
rata denari dua , quelle pomeri bene 
mefeoiatefi vnifcnmo co libre quat- 
tro di materia, con la quale fi fanno 

-tutti li fina iti , e come fia pulita fi 
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Libro Setto l iof ** 
tragietti in acqua ai loiito, e fi ritor* 
ni in padellotto , e di nuouo fi laici 
fondere, e pulire, e come fia ben puli- 
ta fi guardi fc il colore è tanto carico 
acciò fi polla caricare, o fcaricare,fe- 
condo il bifogno, fi come fi é inoltra- 
to nelii altri fmalti , come fia tale >e 
a legno nel colore fi caui come fi 
detto nelli a. tri in foccaccie per vfo 
delli Orefici, che farà vn colore ce^ 
Ielle aliai vago, e viftofò . 

Smalto Piotato . 
Cap.CVIL 

\ , 

P E R voler fare vno fmalto viola- 
to beilo, e di garbo, habbifi libre 
lei di materia, con la quale fi fanno 
tutti i lrnaki»e oncie tre di mangane- 
fe del Piemonte preparato, e denari 
dua cn ramina di tre cotte fatta con 
battiture di calderai , quelle due 
puluen bene mefcolate inficine , 
jfi valichino con la fopradetta ma- 
teria , quale fi inforni in dedot- 
to al iOiito , poi fi tragitti in ac- 

qua. 
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qui r e fi rinforni , e fe il colore 
à fegno, e che non occorra ca- 
ricadono fcaric arlo fi cani 
in foccacie> che fari 
vnofmaito belio’ 
per Orefici in 
fuoco lor 
re ». 
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DI PRETE ANTONIO NERI J 
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LIBERO SETTIMO. 

Nel quale fi moftra ir modo dicauarela 
tacca gialla per Dipintori,da fiori di 
Ginevra, c da tutti li altri colori i ~ , 
Con v» altro modo di cauarla 
tacca rolla, verde, Azura,Pa- 
gonazza r e di tutti i co- 
lori da ogni forte di 
Erbe,efiori$eil 

M odo di fare T UZZwo di Ale* 
magna el %%itro oi trama • 
rino , con il modo di cattar la Lacca dal 
Chcrmefi. dal Firmino , dalla Rabbia 
per dipintori t tl modo di colorire leTur * 
"chine /colorite. Vìi altro di fare /’ojòo 
trafparente r e il rofichicre per /mattare 
/ opra l oro ,• e metalli , co/e non vulgari 
tic communi. 

Nel preferite vltimo libro mo^lr • il 
modo di canate tatti i colori datori , et 

, 
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ifbc pervfo de dipintori , cbepòjJaBo 
Cernire ancora per i retri; il modo di ca- 
tare le Lacche datnolti colori il modo 
di editare futuro Oltr amarino di La . • 
fttlar ulh co/t tutte fe bene in partico- 
lare per vfo de i Vittori, pojfono nondi - 
meno feruire nell' arte delvetro per dar- 
gli colóre ,e in fuperfick e anco in fucine 
nel fuoco come Calure Oltr amarino 9 
moflro il modo di fare il rojfo tr afparete 
in vetro , ch’koggipare $a del tutto /pe- 
to co fa non vtile ; il modo di fare il J{o- 
fichiero da f mattare {opra Oro > tutte le 
materie nell* \Artevetr aria 9 e oggi mol- 
to oc calte y e a pochi notCy e molte altre 
cofeyche ho giudicate douer andar nella 
frejetite Opera r che credo far anno grate 
aiUjpt m cu* io, fi r e gentili , 

lacca gialla per dipingere > da i fio r i di 

Gap- GVilA* 

■f* Arai iifeia di foda dà fare vetri , e 
X! di calcina , e fia forte ragione- 
volmente, e. in quella lifeia bolli a 
fuoco lento i Jtìori di Gineftra fre- 

, fdii > oche la Moia tiri a- fe tutta h 
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libro Z etti /noi • xop 
tintura de i fiori ; il che coaofcérai 
quando cauando fuori de i fiori, ve- 
drai , che faranno sbiancati , e fedo- 
riti bene , e che la lifeia farà gialla j 
come vn bel Trebiano , allora caua 
tutti i fiori , emetti quel ranno in pi- 
gnatte di terra inuetriate al fuoco, 
che la lifeia bolla , e fopra dalli de i* 
allume di rocca tanto, che il fuoco 
fifoìleui tutto l’allume, dipoi kua 
dal fuoco, e vota quella lifeia in vn 
vafo di acqua chiara , e il colore gial- 
lo darà in fondo , lafifa pofare , e de- 
canta tutta l’acqua , c di nuouo metti 
fopra de l’altra acqua frefca,e decan- 
ta , laflando andare prima in fondo 
la tintura , e così fa tanto checaui 
fuora tutti i fali dal ranno , e allume 
da dofiò, la tintura, auuertendo, che 
tanto più lauerai quella tintura dalli 
{alidi lifcia,e allume , tanto più farà 
bella,e vaga di colore,lauandola fem- 
pre con acqua comune, che di cosi 
porta via i fali della lifeia, e li allumi, 
c di mano in mano auanti di decanta, 
re l’acqua fi lafci dare in fondo la tin- 
tura gialla } e quello fi reitera fino 

fifen- 
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fi lente , che l'acqua efee dolce lenzi 
falfedine, come ve la metti > che lari 
fogno allora abbi poitato vis tutto 
il Tale , e l'allume , allora in fondo ri- 
marrò la lacca pura > e bella , la quale 
asciugherai bene da l'acqua, e coli 
frefea difenderai fopra pezze di pan- 
no lino bianco, e la Jafièrai feccare 
fopra mattoni nuoui cotti, che cosi tT 
feccherà a Inombra c hauerai vna 
Lacca bella in colore giallo per i dipia 
tori, e perii vetro ancora . 



A canore la Zac cadi I{pfo tacci, Violafi , 
J\ofe roffe , violerà fie. e da ogni forte (C~ 
"Erba verde * Cap.CIX* 




ABB I quella quantitd di foglie 
di fiori , chevorrai , in qual fi 
ila colore, peròogni colore , da per 
fe , ouero erbe verdi belle pur da 
perle e quelle materie in ‘lifcia forte 
fatta dì loda , e calcina r come fi dice 



di fopra nella Lacca dei fiori di Gine. 
fìra, cariandone la tintura, e dalli 
allume,e acqua frefea facendola dare 
infondo in tutto, e per tutto,come li 

dice 
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? ; ce nella Lacca de i fiori di Gìne* 
^Jlre, c con acque frefche lattandole 
apiiiacquedaognifàlfedinc,e allu- 
me^ da vltimo afciugandola in pez- 
ze di panno lina, come in quella ma- 
niera aueraila Lacca , e vetro colare 
c tintura da ogni fiore, e erba che 
per Pitori farà cofa vaga,c beliate fen- 
za dubbio degna di effere /limata 
affai. 

Acquare Li Lacca» e colore per dtpin- 
gereda fiori natici »B&folacci,¥iora^ 
Ufi» viuole ordinarie » viuolcroff'z,I{o- 
fe incarnate » \ofe roffe fiori di Bra- 
tta» fiori di Cappucci » fiori di giag- 
giuolo» e da ogni fiore di qualfi va* 
glia colore » e il verde della Malua 9 
della Tìmpinella » e di tutte f Erbe m 
Cap.CX. 

P IGLISI qualfiuogha fiore di 
qualfiuogliacolore, ouero erba 
che fìropicciata verde fopra il foglio , 
o carta bianca la ti nga del fuo co- 
lore, che farà buona, perche l’erbc, e 
fiori che non fanno quello effetto , 

non 
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ion fono buone. Adunque in Vn’Ori- 
naledi vetro fi metta acqua Vite or- 
dinaria , & nel Tuo capello , auuerten- 
do che il crifiallo di detto capello fia 
largo iTpifrche fia polii bile, e in det- 
to rifalto fi mettino le foglie di quel 
fiore, o erba dalla quale fi vuole efu- - 
ber are, e eftrarne la fua tintura, poi fi 
Ioti le giunture del cappello, e fi adat- 
s ti al fuo rofiro il recipiente lotate 
le gionture, fi dia fuoco temperato 
che la parte fottile dell’acqua vite ac- 
cendendo nel capello , e calcando nel 
rifalto di efib cada addofiò alle fo- 
glie de fiori, efubera la tintura , e caf- 
ca dal rofiro del capello nel recipiente 
Colorita , e carica della tintura del 
fiore, facendo paffare tutta la par- 
te fottile dell'acqua vite , poi viene 
colorita , quefta parte fottile dell’ac- 
qua vite colorita in vafo di vetro fi 
farà paflare^he pafsera bianca, e po- 
trà feruireper altre volte, e la tintura 
rimari in fondo, la quale non fi arri- 
nghi troppo,ma temperatamente che 
di così hauerai la tintura » ouero 
Lacca da tutt i fiori , e herbe boni fil- 
ine per Pittori» Ajj- 
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!A^« ro cowe / di Alemagna 

Capitolo CXI. 

* ' 

. 

T)IGLIAArgentouiuo parte dui] 
**• fiori di zolfo parte tre, Tale Ar~ 
moniaco parte otto,macina ogm’cofa 
fopra porfido,, e con J’Argentouiuo 
metterai in paiJa di vetro con collo 
lungo, lotato in fondo di efla in arena 
darai fuoco lento fino efcie Inumidi- 
ta, poi fi turi la bocca del vetro, fi 
augn menti il fuoco, come fi fi nelle 
fublimationi , continuando il fuoco * 
fino alla fin e, che hauerai vno azzurro 
aliai beile, e vago. 

• » ^ 

Modo di Colorire le Turchine nàta tali 
f colorite . Cap.CXII. 

, t . » * 

L E Turchine fcolorite, e sbiancate 
fi mettino in Ampola di vetro, e 
per fopra olio di mandole dolcie , fi 
I tenga quella ampolla fopra ceneri 
temperate,e tiepide,che in due giorni 
al pjùhaueranno acquiftato vn colo- 
re belliffimo. ^ 

. ■ 

Me- 
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2i# Dell’arte yetràia 9 
' M efiura da fatele Spere • 
v Gap. CXffi. 

H Abbi /lagno purgato bene libre 
tre , Rame pur purgato libre v- 
rìa , fondi que/h dua Mettalli , però 
pri ma il rame 9 poi lo /lagno , e co- 
me fon fu fi bemfiìmo , buttali fopra 
oncie fei di tartaro di vino rollò , che 
ila ahbrue ciato /blamente, c vn on- 
cia, e meza di falnitro,poi vn quarto 
di oncia di allume , e onciedue di ar- 
femco,ìalIa ifnaporare ogni cci'a,poi 
butta nelle forme delia fpera,e haue- 
rai materia buona, la quale farai faru. 
nir.e, e pulire, che mo Arerà beni/fimo 
e querfa è la me/lura, che fi dice di 
acciaio per fare le fpere , 

». 

Triodo di tingere palle di vetro , 0 altri 
Va fi di vene bianco, per di dentro ,(T 
ogni forte di colorì , che imiteranno 
le pietre naturali . 

• Gap, GXIIIL 

1 LJ Abbi la palla di vetro, cu ero al- 
tra forte di vetro, che fi a bian- 
co, e beilo , e piglia cola di fefeie , 

che 
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Libro Settimo • ; xiy 
che fliainTufioneni acqua comune 
per due giorni di poi piglia di detta 
colla di pefcie fiata infefìone , e met- 
tila in vn pignattino con acqua chia- 
ra , e fa bollire fino fi fkmperi benif- 
fìmo tutta auuertendo , che la colla 
vuole effere tenerifiima con affai ac- 
qua, dipoi leuala dal fuoco, e quando 
è tepida mettine nella palla di ve- 
tro^ gira bene attorno il yafo , acciò 
Ja celia pigli,e bagni per tutto il vetro 
di dentro,fatto queflo fi fcoli l'humt 
dita, che efeie, dipoi habbia a ordine 
i colori ipoluerizzati , cioè minio , e 
gettane detto Ja palla di vetro fpruz. 
zando detto colore, che vadi àonde, 
con vna palatina fatta di canna but- 
tato in più luoghi cel mimo, butta del 
fmatlo azurro (prezzando con detta 
paletta di canna a onde drente la pai 
Ja attorno, poi farai bilie db con ver- 
derame ben macinato , poi con Or- 
pimento pur ben macinato , poi con 
Lacca ben macinata Tempre a ogni 
colore gettando a onde in pi ù luoghi, ; 
che mediante la colla , che aura ba- 
gnato la palla drentopcr tutte que- 

"" __ Ite 
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He polu eri li attacheranno al vetrone 
coli farai con tutti i colori , poi habbi 
gefso ben poluerizzato,e mettine af- 
fai nella palla e prelìo girala attorno, 
che lì attacherd per tutto il vetro di 
drento , facendo quell a operatione 
prelìo , mentre l'vmidità della colla è 
frcfca,acció le polueri li attachino be 
ne, poi vota per il buco della il geffo 
che farà auanzato drento la palla , la 
quale per di fuori apparirà colorita 
in diuerli colori con vna villa bellif- 
fima,che fembrera fcherzi naturali di 
pietra dura,e in fine quelli colori , co- 
me la colla è afauta bene li attacano 
di maniera , che poi non lì tacano 
più , e Tempre per di fuor a il loro co- 
lore , belliflìmo a quelle palle li 
adatta vn piede di legno , o di altra 
materia dipinto; e lì tengono per bel- 
lezza fopra lludioli, e in fa ùteri con 
villa aliai bella . 

Jhguro Ol tram arino . • 

Cap. CXV. - - 

P IGLIA Lapd Lazuli , cioè i fuoi 
fragmenti che a Venezia fe ne 

• * tro- 
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crollano aflai,e a prezzo baflò,quelhl 
fragmcnti fi ano tinti bene di colore 
vagone cclelle, remouendo quelli che 
fono tinti, e non coloriti, quelli frag- 
menti fcielti di bel colore in coreggi- 
uolo in fra carboni fi calcinino, e coll 
infocati fi buttino in acqua frefea, e 
quello fi reiteri due volte,poi macini- 
no fopra porfido impalpabilmente , 
che venghino come la farina di gra- 
no (tacciata . 

Piglia poi oncie tre di ragia di Pi- 
no, Pecie nera, M ìfhce, cera nuoua. 
Trementina ana oncie tremolio di Li- 
no, Incen fo,ana oncie vna, quelle co- 
fe in pignattino di terra nuoua a fuo- 
co lento fi di ifolu ino, con balloncino 
fi agitino , e incorporino benilfimo , 
quando Tarano bene incorporate get. 
tale in acqua frefca,acciò fi congeli in 
vna malfa per il bifogno . 

Per ogni libra di lapis lazzuli maci. 
nato impalpabile come fopra piglia 
oncie dieci del fopradetto pali elio di 
gomme , quale in pignattàio a fuo- 
co lento dilloiui,e quando è ben fe- 
lino gettai» dentrq a poco a poco di 

K det- 
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detta poluere di Lapis lazzuli ben 
macinata , e incorporata bene con il 
padello con vna bacchettina^eincor- 
porata getta coli càkla tutta la mate- 
ria fubito in vafo di acqua frefca,e ba- 
gnato le mani con Olio di lino,forma 
vn padello tondo , lungo , e groflò a 
. proportione, e di quedi padellane fa- 
rai vno,o più fecojido la quantità del- 
la materia, che auerai quedi padel-* 
li , tcrrali per quindici giorni in vaio 
grande pieno di acqua fréfea, muta- 
doli ogni dua giorni l'acqua . Poi in 
caldaro bollirai acqua comune chia- 
ra, e li padelli fiano in vna catinel- 
la di terra bene inuctriata, e pulita , e 
fopra butterai acqua calda , e laflaia ! 
cosi fino Inacqua da fredda,vota la det j 
ta acqua ,e buttaui fopra nuoua acqua 
calda ,e come è fredda butta la via, 
rimettendone della calda e quedo mo 
do reitera tante volte fino , che il pa- 
dello fi diflòlua dalla caldezza, dell'- 
acqua, allora metti nuoua acqua cal- 
da , e vedrai che l’acqua fi colorirà di I 
• -colore Celede. , decanta l'acqua in 
catinella vetriata, e pulita , e butta i 

nuo- 



Digitized by Google 




. l&rtSttiMF - il? 5 ' 

huóua acqua l'opra il padello, e' fi co- 
lorirà quando è colorita decantala , e 
pa fiala per fiaccio fìtto in Catinella 
vetriata, e quefio del buttare acqua 
calda fopra il pafiello, reitera fino 
noncolorifce più, ina fi auuerta,che 
l’acqua non ila troppo calda,ma tie- 
pida fidamente perche il troppo calo- 
re fa negreggiare l’azzuro, però que- 
fio fi auuerta, che importa molto, 
quelle acque colorate , e paffete tut- 
te per fiàccio nelle catinelle hanno 
fopra l’untuofità delle gome però fi 
ladino fiare pofate per ventiquatro 
hore,che tutt’ il colore darà in tondo. 



allora fi decanti pianamente l’acqua 
conlafuavntuofità , e per fopra vi 
fi metta acqua chiara, e habbifi fiac- 
cato fitto, e fopra catinella pulita, fi 
paflì per fiaccio l’acqua frefca con il 
colore agitado acciò il colore paffi 
ancora lui,e così nelo fiaccietto rima. 



rà vna gran parte della fporchez^a , 
e vntuofità,lauifi bene lo fiaceietto,e 
con nuoua acqua fi torni a far pa da- 
re detto colore , e quefio fi reitera tre 
volte che allora per ordinario ogni 

K z fpor- • 




Digitized by Google 
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fporchezza dell'azzuro reflerà nello 
ftaccio, lavando Tempre ogni volta Jo 
{laccio con acqua pulitadaogniim- 
mondizia , l'azzurro fi laifi in cati- 
nelle pulite , decantandone l'acqua 
pianamente 5 che da per fefi afciughi, 
c hauerai azzurro oltramarino bel- 
liflìmo,come ho fatto pm volte in am 
uerfa, la quantità per libra di Lapis 
L Zzuli farà più,e manco, fecódo che 
il Lapis farà più,c meno carico di co- 
lore, e in bel colore , però fi macini 
impalpabilmente fopra Porfido , co- 
me l'opra fi é detto,che di così rmfcirà 
# bemlfimo ,fe piglierà fmalto azzuro 
ordinario macinato fopra il porfido 
impalpabilmente , come fopra , e lo 
incorporerai nel paftello di gomme 
con le dofe dette di fopra , tenendolo 
in digeflione in acqua frefca per 
quindici giorni con il Lapis lazzuli,e 
opererai in tutto, e per tutto fino alla 
fine , come nel lapis lazzuli hauerai 
vn Biadetto azzuro alfa! bello,e vifto 
io, che parrà vn azzurro Oltramari- 
no . Quefti azzuri non folo feruano 
j>er Pittori ; ma anco per tingere ve- 
tri in eccellenza . L<?c- 

* * • ->v • “ 
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Lacca, di C bemefì per pittori . 
Cap. C XVI. , 

P IGLIA libre vna di cimatura di 
panni lani bianchi , che fiano di 
lana fìna,tieni quella cimatura inac- 
qua frefca pei- vn giorno, poi /jpreixsi 
bene, e quello fi fa per leuarli l’vntuo. 
/iti , che ha quando fi cima > che fe li 
da fopra di cotenna, poi allumina 
quella in qu e/lo modo cioè . 

Piglia onde quattro di allume di 
roccha , e oncia dua di tartaro crudo 
poluerizato meflò in paioletto picco- 
lo con tre fiafehi di acqua in circa co- 
me comincierà a bollire metti dentro 
la cimatura , e la/Tala bollire dentro 
per meza hora a fuoco lento , poi le- 
uala dal fuoco, e la/Tala freddare per 
fei hore , poi caua la cimatura , e la- 
naia con acqua chiara,ela/Tauela /la- 
re per due hore poi fpremi bene la 
cimatura dall’acqua ,elafciala afeiu- 

gare. ' 

K 3 Mif- 
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'Maeflra per catta* il color dal Cbrimìfi 1 
- Cap.CXVII. ■ ‘ 



A COVA frefca fiafchi quattro^ 
critica di grano libre quattro* 
Filar ro di Leuaute oncie vn quarto, 
Seno Greco oncie vn quarto, met- 
ti in paiuolo ogni cofa , e latta fopra 
fuoco,che venghi tiepida l’acqua, che 
vi potta tenere dentro le mani , e le- 
vala dal foco, e cuopri il paiuolo, 
con panno acciò il colore vi fi man- 
tenga affai Jaffa così per ventiquattro 
hore'^ poi decanta quella li fsia * Q 
^laeftra per il fuo yfb .v 

Piglia poi vn paiuolo pulito, e den- 
tro metti tre fiacchi di acqua irefea fi 
vn fiafeo di detta maeflra, e quando 
bolle metti il Chern^fipQiffo un que- 
lita maniera, in vn mortaio di bronzo 
petta oncie vna di che rmefi, e pattalo 
per /laccio che ila petto bene, pattan- 
do tante volte, che tutto palli per 
itacelo, da|vltimo piglia vn poco di 
tartaro crudo ,e pedalo nel mor- 
taio, e il tartaro pigli eri tutta la tin- 
tura attaccata al fondo del mortaio, e 

“ del 
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del pcftello, quello Tartaro mefcola* 

lo con il Chermefi flacciato , eo> 

K l'acqua del paiuolo bolle metti 
dentro tutto il Cremefi,e Ma tingerò 
l'acqua , per il dire di vnMiferc. 

Piglia poi la cimatura di foprano? 
minata, che prima lì a fiata in vna ca- 
tinella di acqua frefca per mezza ho- 
ra , equandq l'acqua é ben tinta dal 
Chermefi , piglia la cimatura , efpre- 
mila bene da l'acqua, e così buttale 
nel paiuolo , e con vn bafloncello ri- 
uoglì bene la cimaturancJ paiuolo,ac 
ciò fi tihgabene,e lafTa (lare fopra fuo 
co mezahora , però che bolla piana, 
namente, poi leua dalfuoco il pa[«Or 
lo,e caua la cimatura mefcolando eoa 
legno pulitol e mettila in vna catinel- 
la piena di acqua frefca , e m capo di 
mezza bora fcola tutta ?acqua,e met 
ti nuoua acqua frefca , poi icolla e 
fpremi bene , e metti a feiugare in 
luogo che no vicafchi poluere tenen? 
doJadiflefa , acciò non muffafi , eri* 
fcaldafi , auuertafi , che il fuoco fia 
Tempre lento bene perche con fuoco 
gagliardo Ja tintura piglia il nero ; 

dipoi 
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dipoi farai vna lifcia in quella manie- 
jtffccioè 

Piglia ceneri di fermenti , ò di fal- 
ci,© altra cenere di legne dolcic,mct- 
tila fopravn canouacciolino adop- 
piato , e ìòpra metti acqua frefca 
pianamente latta colare in vna cati* 
nella , e ritorna il colato fopra le ce- 
neri due volte , e laffa la lifcia pofare 
ventiquattro bore , acciò la cenere 
dia in fondo ,e fiaben pulita , e chia- 
ra , & allora decanta in altra catinel- 
la, lattando la terreftreita a parte che 
non é buona. 

• Piglia di quella Mia, mettila in vn 
paiuolo pulito , e deatro a freddo 
metti la cimatura tinta in Chermefi,e 
fa bollire a fuoco temperatittimo > 
che in quella manidra la lifcia li tin- 
gerà in colore rotto , & efubererà la 
tintura dalla cimatura , e per prima 
piglia vn poco di cimatura,e fprerai- 
la bene,e /eia trouerai ifcolorita leua 
dal fuoco il paiuolo, che farà fegno 
che la lifcia hauera efuberatola tin- 
tura del Chermeii dalla cimatura . 

Habbivna calza di panno uno, che 

ftia 
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Aia fofpefa fopra vna catinella gran- 
de capace , e per quella calza di pano 
lino cola tutta la tintura del paiuolo, 
eia cimatura ancora vadi nella cal- 
za , quando è fcolata fpremi la calza 
oue é la cimatura , per hauer tutta la 
cimatura , poi lana la calza da i peli 
della cimatura arrouerfciandola ac» 
ciò venghi pulita , e netta , 

Poi babbi oncie dodeci di allume 
di rocca poluerizzate , e meffa m vii 
biechiergrande di acqua frefca,e Ja£- 
falò (lare tantoché tutto l'aiJtime/I 
difolua nell'acqua , cerne è difloluto 
tutto in acqua accomoda bene la ina 
calza di panno lino bene lanata da pe- 
li della cimatura fopra duoi baftoni, 
che Aia fo/pefa in ària, e larga in boc- 
ca^ Arata in fondo benebbe fia cu- 
cita a foggia di -piramide tonda, e 
fottola calza fi tenga vna catinella 
pulita , poi piglia l'acqua alluminata 
del bichiere,e trala tutta neiia catinel 
la doue è la tintura dei Chermefi,che 
di fubito vedrai che la deti'acqua fa- 
rà feparare la tintura del Chèrme/i, 
come vncongulo , allora con vn pi- 

K 5 gnat-* 
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- 0 Meftwra da fatele Spere . 

Gap, CXIII. 

jLI Abbi /lagno purgato bene li. 

* x tre , Rame pur purgato libre 
na , fondi quefli dua Mettalli, pc 
prima il rame , poi lo /lagno , e c 
me fon fui i beni/Emo , buttali Top 
oncie Tei di tartaro di vino rcflo , cl< 
Ha abbracciato /blamente, c vn or, 
eia, e meza di /alnitro,poi vn orarti 
di oncia di allume, eonciebue* di ar 
femco,lafla ifuaporarc ogni ccia,po. 
butta nelle forme della lpcra,e haue- 
rai materia fcuona,la quale farai bru. 
nire^e pulire, chemo/lrera beniflìnio 
e quella è la me/lura, che fi dice di 
acciaio per fare le /pere . 

Wodo di tingere palle di vetro , o altri 
vafi di vene bianco, per di dentro,? 
ogni forte di colori , che imiteranno 
le piene naturali . 

• Gap, CX1IIL 

H ^ pàlio, di vetro, cucro al- 
tra forte di vetro, che Zia bian- 
co, c beilo , e piglia cola di j* cfoe , 

che 
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gnatco pulito butta fopra la calza 
pitta la detta tintura , ehfcia » che la 
Ufcia colerà dalla calza chiara, eia 
tintura del Chermefi li attachera alla 
calza, e come è ben colata tutta /ac- 
qua , fe per forte colali alquanto co- 
lorita torna di nuouo (opra la calza , 
e così lafcera tutta la cintura nella 
calza,e la lidia a quella feconda vol- 
ta colersi bianca, e fcarica di tintura , 
c la tintura rimarrà tutta nella calza, 
allora piglierai vnmeftoLnodi legno 
pulito , e di fu la calza va mediando 
la lidia , la quale vi fara attaccata 
grolla bene , habbi a ordine mattoni 
nuouicotti,e /opra elfi didédiiu pez- 
zuole di lino e lopra quelle pezzuo- 
Jedidendila Lacca, che fiaccherai 
della calza , e iaflala afougare bene , 
dillendendola non molto grolla , ac- 
ciò afeiughi predo, che quando da 
troppo nell’humido muffa,e fa brut- v 
to colore, però li potrà quando il mat 
tone hard lucciatò di molta humidi- 
tà, pigliare vn'altro mattone nuouo, 
che in queda guila fecchera più pre- 
do, come è fecca , li lieua dalle pez- 

zuo- 
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suole line, che farà Lacca buona per 
pittori , come io più volte hò fatto in 
Pifa>auuertendo,che (è il colore Arile 
troppo carico , fe li dia più allume di 
roccha, eie è troppo (carico manto 
allume di roccha , che coli il fanno i 
colori fecondo i gufti, e volontà . 

laceri dei Fermino , e della Trebbia 9 
affai bello . 

Cap. XCVIIL r * i 

f * * r» * 

S E voi cauare fa Lacca da quelli 
materiali da ciafcuno da per fe, fa- 
rai in tutto, e per tutto, come (opra fi 
dice del chermi(i,tingendo l'acqua có 
vn di quelli materiah,peró non darai 
tanto allume per oncia , come dai ai 
Chermifi, perche il Chermiiì haia 
tintura più profonda , che non ha il 
verzino , e Ja robbia però gli darai la 
fua proporzione , che con la pratica 
trouerai,e anco a vna Abradi cunatu. 
ra darai più verzmo,ò robbia,perche 
non hanno tanta tintura , vn pezzo 
quanto ha ilCherrmfi,e in queita ma 
niera hauerai lacca aliai beila per pi- 

K » 6 tori, 

* 
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tori con manco ipefa > che non è 
con il Cremefi, e quella della robbia* 
in particolare verrà belhflimai e di 
colore affai vitto fo. , 

* lacca di Chemefi in altra maniera > r 
fin facile* Ca^.CXIX. 

* ! 

I Nquefto modo da me muentato 
in Pna,nó occorre cimatura, non 
niaeitra, non lifeia, non tingere ia la- 
na nc tante cofe quanto va nella fo- 
pradetta , che in vero è vn modo 
labi iofo, (e bene veriffimo,peró que- 
flo é facilismo , e fa Pifleliò effe ito , 
e fi fi nei modo feguente, cioè . 

P.gna acqua vite di prima pattata* 
e in vnfiafeo di effe metti libre vna d* 
allume di rocco bene polarizzato 
che vi fi disfaccia tutto , poi met- 
• ti oncie vna di Chermefi poiuerizza- 
to e taniigiato come fopra in tutto^ 

'per tutto , e tutta que‘ a materia fia > 
in boccia di vetro con collo largo , e 
agita bene il vafo, chel’acquavite fi 
colorirà marauig]iofamente,lafia fia* 
re per quattro giorni,poi vota quella 
materia in vna catinella pulita mue* 
y tria- 

i 
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triata,po; piglia oncie quattro di al- 
lume di roccho , e foluilo in acqua 
comune , e quella buttala fopra 
la catinella di acqua vite tinta di 
Chermefi , e quella buttala fopra la 
cajza,che ftia iofpeiaiopra vna cath 
nella , come fi e detto neiraltra Lac- 
ca con la cimatura , l 'acqua vite co- 
dierà della calza {'colorita, J affando la 
tintura della calza,e quando paifalfi 
alquanto colorita a p affare vn'al- 
tra volta che paflera chiara , quella 
Lacca fi caui delta calza, con niello- 
lini di legno puliti , e fi metta a lec- 
care in pezze di lino fopra mattoni 
comeJ'altraiaccaintuttò,eper tut- 
to , che fi hauerà lacca di Chermes 
nobiliffima,con poca fatica e in mag 

f ior quantità affai, tutto prouaco in 
ila. 

Hoffo trafparente in vetro . 

Gap. CXX. 

i 

M anganése marinato 

impalpabile^ poi me. olaco 
con altre tanto ialnitro raffinato c 

n:ef- 
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aiello in teglia di terra a fuoco a reuer ' v 
berarc,e calcinare per vinriquatroho 
re,cauifi pone lauifi dalla fua falfedi- 
ne con acqua comune calda > e fe- 
paratogli il fale, fi afeiughi , che 
ferà in colore rubicondo , a quetto fe 
haggiuga il (ho pefod* falc armonia- 
co , e macinato infieme ibpra porfi- 
do fi rimbeua con aceto defilato , £ 
la Hi afciughare^e fi metti poi in ttor- 
ta di corpo largo, e collo lungo anco- 
ra , e in arena fi dia fuoco di fubli- 
matione per dodici hore,poi fi rompa 
il vetro , e fi mandi tutto fubiimato 
al coiio, e corpo della ttorta,e fi aiefl 
coli con il fondo, erefktentie rima- 
tte , e fipefi , e fe li aggiunga tanto 
fale arnxoniaco quanto farà manca- 
to in quefta prima fu b inazione , e 
ogni coi a fi macini infieme fopra por. 
fido, unbeuendo con aceto dettilato, ^ 
poi fi metta a Sublimare in ttorta co- 
me fopra, e quella fublimatione in 
qiiefta guifa reitererai tate volte fino 
che il Manganefe retti tutto in fondo 
fufibile. 

(Vr tta e lamedecina ,che tinge il 

cri- 
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criftallo, e pafte in colore rofle, Dia- 
fano, e di rubino, di quella medeci- 
na fi da venti per oncia di crifiallo , ó 
vetro, ma Tene può mettere più*ò 
manco fecondo comporta il colora 
lì Manganefe vuole elfere del Piamon 
te di quel buono,che fard l'effetto dql 
tingere il vetro incolore di Rubino 
bello, e vifiofu a marauìglia « 

J{ofo come [angue • Cap. CXXI» . 

V E T R O di piombo libre fci , 
vetro comune libre dieci,metti 
inpadcilottoinuetriato di vetro bia- 
co, come il vetro fara cotto, epuli, 
to dalla ramina rofla . Il modo di far- 
la l'ho mfegnato , e di quella dagline 
a difcrezione , e ialla incorporare , 
mefcolando, bene ii vetro , poi dagli 
greppo la di vino roffo , poiuerizzata 
tanto che d vetro venga rollò , come 
fangue, fe non è tanto colorito aggi- 
ungi ramina rofla , e greppola tanto 
che venga in quello colore, in vaio 
rinfocolato, che di cofi verrà feiiza 
dubio . 



Colo * 
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flillato, chefoprauanzi quattro dita 
lalTa Ilare in quella maniera, fino che 
vederai lo aceto colorirli in colore di 
latte , che fuole farlo prefio , allora 
decanta quello aceto colorito, e 
metti nuouo aceto deftillato fopra il 
ritargirio, come fopra , che fi colon- 
ri pure in colore bianco , come vn 
iatte,e decantalo^ reitera quella ope 
ra, con aceto defiillato, fino che non 
colorifce più,allora quelti aceti colò* 
riti mettili in vna catinella di terra in- 
uetnata , lattandoli acciò la materia 
lattea di Saturno dia in fondo,decan“ 
tando l’aceto chiaro,che quella mate, 
ria lattea ,è l’anima di Saturno , cioè 
la parte più nobile, che ferue per li 
fmalti, e vetri, a molte cole , e fe que- 
lla materia bianca non delfibene in 
fondo buttaui fopra acqua frefca , 
che la fuole far dare in fondo,e quan- 
do non deHi in fondo fuapora li ace- 
ti^ i’acque,che nel fondo Hi la parte 
più fottile dell’aceto, buona per mol- 
te cofe nell'arte Vetraria . 
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- Hofìcbisro per finalttrf oriti , ‘ '=< 

Cap. CXXIV. ' v 

H Abbi fritta di criftaJfo fatta ia 
quella maniera , cioè iaie di 
poi iterino libre dieci > tarlò bianca 
macinato fottiliffi^c, come farina li- . 
bre otto , quella materia impattala, 
con acqua, che Zia pa fla foda,e fanne 
come diacciate piccoIe,e fotti le. Que- 
Zie in tegame di terra, fi mettino ni 
fornellino, fatto a foggia di calcara 
acciò fi calcinino con buon fuoco per 
dieci hore, e in fuo defètto fi mettino 
nella Càmera della fornaccie predo 
all’occhio,per tre , ò quattro giorni 
tanto fiano ben calcinati* 

Habbi ft calcina dipiombo , e rta- 
-gno, cioè la fua parte ibttile^èparata 
conl'acqua,come A moftra al libro fe* 

Zio delli linalti , al capitolo della ina- ,, 
teria , con la quale fi fanno tutti li 
fcaalti di quella calcina purificata , fe 
ne habbi libre dua,greppola di vino 
bianco calcinatajibredua, mefcola 
ogni cofa infieme,e mettila in padel-* 
lotto inuetriato, con vetro bianco , e 

iaf- 
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lavala fonderete pulire bene,e come 
è tale tragiettala>in acqua poi torna* 
Jainpadellotto, e pulita, tornala * 
tragittare in acqua la feconda voltai 
poi infornala , e come è pulita bene 
nel padellotto dali, Ramina rolla on- 
de dieci , latta ifmaltire bene il colo- 
re ,poi dalli Croco di ferro,fatto con 
l’acqua forte , e di quello croco da- 
gliene a poco a poco , come fi fa il 
Manganefe,poi lattàio pofare per fei 
bore, e guarda (e il colore ft à bene/e 
non dalli del detto Croco, a poco a 
poco , tanto che babbi il defiderato 
colore . 

v * ì 
\ _ ' ì 

Qfificbiero da Oro in altra manieri 1 
Cap. CXXV. 



I ^Iglia fritta di criftallo/arta come 
fi dice nella pratica di fopra det- 
tale! fare il Roficchiero, e di quella 
pigliane libre quattro, fondila in pa- 
deliotto pulito inuetriato^ome è pu, 
lito tragiettalo in acqua , e di nuouo 
rinforna , latta pulire , e tragietta in 
acqua la feconda volta poi nnforn^, 

elaf-' 
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incorpora quelle polueri* e guardi 
fe’l fiifse troppo carico dalli vn poco 
di Mangane/e*che lo fa fcari carene fe 
fofle chiaro di colore dalli zolfo fino, 
e del lapis emitites* e vn poco di 
ramina rolla > e vn poco di tartaro di 
vin bianco a difcrezione , e quello fa 
tantoché venga in colore difiderato. 

A fidare il %olfo per V opera Joprafcrit + 
ta. Cap.CXXVl. 

H ABBI fiori di zolfo , e quelli 
bolli in olio comune per vn'ho- 
ra rimoui dal fuoco , e fopra buttali 
aceto fortiffimo * e fubito il zolfo afi- 
derà in fondo * e Polio verrà fopra al- 
l’aceto, euacua Polio e l’acéto* e poni 
nuouo olio fcpra il zolfo reitera ce- 
rne fopra , e quello ancora la terza 
volta * che allora hanerai zolfo fino 
per l’opera fopra! entra. 

Vetro roflb come (angue , che può 
feruire per P^oftchiero . , 

Cap. CXXV 1 I. 

V E! RO di piombo libre fot* frit- 
ta di cri Hallo libre dieci * fondi 

in 
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fcitile,come fi dice nel Capitolo della 
materia > con la quale fi fanno tutti li 
fmaltijC di quella calde per efempio 
fe'ii dia onoe quattro e fi incorpori 
bene dandolain quattro volte, come 
é ben pulita, e in corporata allora fi 
tragietti in acqua, e poi fi rinforni, o 
filafli fondere > e pulire beniflimo, 
e come è pulito fi dia a quefto vetro 
della ramina rofla , che fa il rollò in 
corpo , c di quefto per efempio oncie 
J . e meza, e le li dia in tre volte, mes- 
colando bene il vetro, e lafli in- 
corporare, e pulire quefta poluere nel 
vetro , e in capo di due hore fe li dia 
il Croco di Marte , fatto con il zolfo, 
e reuerberato come fi è detto al fuo 
luogo,e di quefto fe ne dia oncie vna, 
e meza ,e fi mefcoli bene il vetro , e 
fe li dia in tre volte poi fi Jalli pulire,e 
incorporare eofi il vetro per tre hore 
poi fe li dia oncie feidigreppola ab- 
bruciata, con oncie vna di fuliggine 
di camino ben vetrificata , e la grcp- 
pola, fi a abbruciata, come il dice nel 
Calcidonio,ecóquefte polueri fi me- 
fcoli meza oncia di croco di Marte 

fat- 
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Hafiotnfporente. Cap. CXXIX^' r 

** ' ’ ’ ' •**• • * 

S I calcini l’oro, che venga in polue^ 
re rolla , & quella caìririaziofle § 
faccia con acqua regis più volte i ri* 
tornandola adoflbli per cinque, ò lèi 
volte, poi quella poluerecPorufi met- 
ta in negammo di terra a calcinare in 
fornello tanto che venga poluererof- 
fa , che legumi in piu giorni , all'hora jj ; 
quella polucre roflà di oro data fòpm 
il vetro fu/ò , cioè in criftailo fino, che . 
fia tragictato in acqua piu volte, farà 
all’hora detta poiuere d’oro data d ra- 
gione , e à poco à poco il vero rollo 
trafparcnte di Rubino , però li efperi- ^ 
menti per prouarlo . 

% 

Moto di Zolfi per ii ^ofichient 

tU [nutrire m . 1 Cap. C XXX. > 

- . ‘ * • • fc 

F ACCIASI vn capitello forte di 
calcina , e cenere force, cioè di 
Iegne di quercia , in quella calcinagli* ^ 
faccia bollire il zolfo adai , che quella 
lifeia li tei» oerto colore vntofo,* 

/ àf “ h com-; 
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^ tegame pieno di carbonile acefali 
jicltcgamefi mett’ilrameft^adcfr' 
xo calcinato, hauendo con Imprima 
ineicolatoyper.Qgni libra di fuo pef% 
iQjicie fei di zolfo comune polueriz- >. 
2 atQ, e come il calorc comincia,a rìr 
icaldarcil tegame , c che il zolfo co- 
rnili eia a infiàmace,eabbrnfciarc.àt 
torà fi babbi* vn ferro lungo con va 
rampino in cimaceli riuoltùe agitili 
.rame continuamela e,acciò » con.fi ac. 
«cachi al tegame app^tteli 
^uefio fi continui mentre ilaolfo fa- 
/ratuttoarfo , edtcpiù non ft'mcm 
allora fi leui il tegame dal fuoco cosi 
cald o,e il rame che vi è dentro fi caui 
•tutto con palctina di ferroso cofa fi- 
inilc,ein mortaio di bronzofi petti 
.benifiimo,e fi patti per (laccio, che fa 
rd^n polucrc nera; dinuuo fìmcfcoli 
per ogni libra di rame con oncie fei 
di zolfopoluerizzatacome fopra ,c 
fi ritorni il tegame fopra il fornello 
a pofare fopra la barra di ferro,met- 
tendoui il rame>e zolfo infieme a cab 
cinare di nono, come comincia a fu- 
mare il golfo fi agiti, c rimoua con il 

L * 
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y ttritl* di Bearne , nitrirne* te detto di 
ytncr e, ferrea corrofiuiydel qual fi caus 
il vero accefo a^Kuri no, €*fa ma- 
rauiglioja , Cap.CXXXII. 

P E R cauare adunque il vetriolo 
dal fopradetto rame calcinato , 
habbino vno,ò più orinali di vetro 
afidi capace, fecondo la quantità dei 
rame calcinato , per efiempio à libre 
vna di tal rame calcinato , e prepara- 
to, comefopra fi habbi vn orinale , 
che ha di tenuta ci libre fei di acqua * 
c quafta fia acqua comune pulita , fi 
metta nel orinale con il rame calcinat- 
ale quefto in arena in fornello,e fc li 
dia fuoco téperato per quattro horc 
tanto che di tei libre di acqua ne fua- 
poridue in circa, chea occhio fi vede 
fi latti freddare il fornello , e fi decan- 
ti l'acqua pianamente in catinelle 
di terra inuetriatc , & il rame , che 
refta nel fondo fi torni in tegame,, 
(òpra il fernelloàfuaporarc tutta i'- 
humidità, l r acqua,che farà decantata _ 
nelle catinelle, fard colorita in colo* 
rc’azzuro carico, e bello ammarati iglia 

; h $ ; fi 
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ec òff caldo fi fiacchi dal ttgfi&tr*'# 
péfti bcrrifiìmo in mortelo dìfcrotò* 
zo y c fi palli per ftaccio e c ome 

fopré fi c dettò, fi mette iivoriiftfle di 
vétro,, con libre Tei di ae^jua .-di fom* 
Ho pulita inamena infoméllO, 
co lènto , t^nto che in quatto hoftf 
diM libre di acqua ne fia ifuaporate 
dbam circff , if chefrcoriofce a oc- 
chiò allora fi decanti pianamente l’ao 
qua , che tàtà colorita- in colore aa- 
t urrò beJhlfimoje quefta come foptSl 
fiaccanti in cannelle imietriate,fi laf. 
fipofarè l’aecjm per dtie giorni , pòi» 
fi feltri con le folite linguelle in< vaft* 
di vetro,che verrà vn’acquacoloritax 
c lucidilfima>e nel fondo delle catinel; 
te rimarrà la parte del ramc, ; la qua u 
le con il refiduo del rame rimafto* 
Bell'orinale di vetro fi deue mettere 
nel tegame di terra aXuaporare ogni 
humidita, fopra il. fornello ,; come fi* 
è fatto, le. altre volte ,, mettendo in? 
confideratione ,,che in quefta opera 
fi romperà più de vn. tegame , però 
ogni voltale ne deue pigliare vn no- 
na qwuidol’alcro c rotto , e non fole.' 

L. 4. quan- 



ìibrt Settimi 14P 
libra di rame , facendone ifuaporare 
in fornello , come fopra; libre due à 
fuoco lento, e la flato poi freddare, fi 
d ec anti all ’ordinario l’acqua in cati- 
nelle.Iaflàndola pofarc per due gior- 
ni, poi come fopra fi feltri l’acqua,che 
alfolito verri colorita,e bella} Il ra- 
me di nuouo come fopra fi torni à firn 
porare , calcinare , e efuberare la fua 
tintura in orinali con acqua comune 
come l'opra, feltratola all’ordinario, 
e quella manipulatione non lolo fi 
reitera la quarta,ma. la quinta,c felle 
. volta; come fopra in tutto , e per tut- 
to, all’hora il rame rimarrà, come 
vna terra molle, c la miglierete nobil 
fua tintura farà' tutta ncll’acque fel- 
trate come fépra , le quali tutte mel- 
colate infiem écon le fomite l inguelle 
di feltro ^feltrino per «timo , e la re- 
fidentia, e feccie , come inutili fi but- 
tino via, allora fi hauerà l’acqua liirv- 
pidiffima.e colorita di color azzuro, 
marauìgliofo , 




i 2jfrpStttrìn&C - ‘ i jr 
©uerotre aliorA quefl'acquà fari «af- 
rica, c pregna di cintura , fi metta in 
catinelle di terra jnuetriate , e filafiì 



inluogofreddo e huroido per vita; 
notte > che fi'trouerà il vetriolodira. - 
meJapillato in'p«tntecril!àlline>che 
parranno di. vero; fmeraido > Oricit* 
tall ii decanti bene ttma,ratqua*che 
fari ndla.cKinelia,e hJàifi afeiugap, 
c.fcnc ftacchifi vetriolo e detta ac- 
qua fi metta a fuap orare ia metti $ > 
che dari nuouo vitriolo come/opra, . 
équefto fi reiteri fino fi ha tuttofi ve 
triolo, quale fi metta in rctof ta fotta- - 
ta beniifitno di potente Jtod^iuertcn- 
db non.mctterc più dilibre vna di ve- 
triolo per fiotta quale non fià moto » 
grande ; Mi fi bene babbi recipiente- 
Hmpifii r e capac e y fi dia a qu ella in 
principio perlustro fiore continue 
fuoco temperàtiifimo r perche ft ; 
li augumentafii niente il fuoco lifpi- 
Hti h umidi , . e ventofi , che nel pren- 
cipio efeano da quello Vetriolo fono 
tanto potenti , e] vengano Con tato ^ 
' im peto, quando i . fuoco è gagliardo , > 
* thè non *ìè recipiente , che regger: 
v L 6 , potefi* 






ijl: btlV jtrti Vetrària, 
potdli . Pero fi auerta fopra ognico 
fa, che il fuoco nel principio, per 
7 quatro horefia temperato , bene le 
gionturefiano ottimamente lutate ; 
Invkimofelidia fuoco potente che 
comincieranno a venire li fpiriti fcc- 
chi in forma bianca,fi continui il fuo- \ 
co fino il recipiente comincia a rif~, 
chiargre^e del tutto fia freddo, allora 
non fe li dia piu fuoco, e in capo di 
vintiquatro bore fi sluti le giunture, 
e il liquore che é nel recipiente fi fer- 
hi in vafi di vetro ottimamente fe^gilr 
iati , che quello e il vetro accefo a z- 
ZQrinojcon il quale fi fa cofe maraui- 
gliofe,ceme bene fi può comprende- 
re da l'odore fuo che è potentiffimo, 
e acutiflimo quanto cofa , che oggi 
flou fia nella natura » Molte co/e fi 
potrebbono dire , che fi trala llano 
per n6 efferc appartencti a l'arte VeJ 
traria^he có migliore occafione for- 
fi fi potrano giudicarede feccie adun- 
que che rimangano nel fondò delia 
retorta , che faranno in colore nero 1 
laflate alcuni giorni a ]'aria,per fe fo- 
le pigliano il colore sbiadato, che fey 

' ~ m . < 
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Libro Settimi Mi ** 
pr 4 fi dice, quello fi poluerizzi, c mif- 
coli co zaflfera,coir*e (opra dandola al 
Crifiallo.con la dote detta fi fara inac- 
qua marina marauigliofo,e però ho 
pollo io qui il modo di fare 
quella poluerc con molta 
chiarezza prefupenendo- , 
mi nonhauer raeflòvn 
modo di far ordina- 
rio j Ma vn ve- 
ro teforodì 

... . s . . Natu- - . 1 

ra, e quello per gufto 

deili fpiriti gcn^ 
til i, e cu- 
riofi. J 
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'Afrìpórére U \*{fer * , che firme perfido* 
colori nell* Arte Vetrari*, tufi, IX. 

*v A p reputare il -Magane fi ffr colorirei' 
Mitrile spitelo ry%, 

.' A fere il ferretti di ?Sfegn *' 9 cke firme' 
tts i cribri dè i «retri* c*p\ § 

Altre modo di fere ti detti Ferretti. cip* /$; 

A fere U Croce di ferrò dirimenti’ dei» - 
toM M*rtQferlcdort dèi retro. c*p. \fe. 

A fere ti Croco di Morti in udir* manie-- 

Altro modo di fere fi -CrocodiMo ree 
**p.. iA-‘ x / 

A fere il Croco diMÓrtè io alttomowe^ 
no. cap. 

Acolcinore’ lOpello ■> detto? fremei 4 mie», 
thè in \eifofe il colite celèfie e di Càmere f 
rmorinnenp: 107 „ 

Atidc ^ éit ***$*» CÌmtèrelli in oL - 
tfemnnierj; P tr ferjl rojfo tr*fptrente-\ # 1 ' 
pdilofe ri £*h$dont § , Cép ; 2 r: . 

stcjrtafatritM in y etto -colore fr croci poti 
Wellarfec ap; zi,. . 

Rimino rojfe che ferri* afe* rotóri tmyet , 
ff O. CtplZJf. 

R-tmwMnel&tìperhoUrUrittn:'.- 

' e optino lf, 

Aetss&st^ 11 ^' 

Auuerumepuienerotiij^thtti * ice loìfe 
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A fare Ramina di tre citte con più fatili 
**, ematico fpe fa de lla fo predetta, cap. j$ é 

Acqua marina in crifiaìl o bella, co n la /#- 
fradet ta Ramina , cap* 23. ^ ■ .? 

Acqua marin o di manto fpe fa. cap, $d. 

Acquamarina mar aùigli o fa fa pira tutta 
l' acque marin$ Ai mìa innentione, cap $ j, 
'fa orde faterai A ino inveirò taf. sa, 

V orde più y e iio del f opradetto, cap. s /• : 

Verde mA rauig lt fa.cap. 34. v 

Altro verde che porta la palma di tutti gli 
fkri Verdi per me fatti, cap, 3f. 
r :ftfa rino t ovérodi Turchina, colore pri*. 
Pru neti" Arte Vetraria . cap. 3 <r. 



: ìibro secondo. 

~ - 4 . 

_ ì v \ 

M O DQ, di caldnareil tartaro, e mirto 
con il Rofahioro,che fa apparire i vad 
di mol t$ colori con ondegìamenti 
Jtt cfft, e (rji da P Opaco , come hanno de ita • 
tarali Orietttati.cap.3y. 

ftodo difareUcqnafatr eei do tt a da farti*! 
Truche fatue l'Argento e l'Argento vino, con 
%n modo fa greto. cap. 3$, / 

A purificare U vetriolo per fare ytf Acqua 
forte potenti/Jtma. cap. 39. 

A fare P Acqua Regia che faine l'Oro e It 
r aitri metalli dalP Argento in fuor a cap 40. 

A bruciare il Tartaro dette Greppo la di - 
fino. cap. 4T. ^ ; 

_ A fare il Calcidonio tir <e e tre a far beilo 
capitolo 42. * ' v ‘ 

*; ’ 1 1 ^ 
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Sufi» Cflcìit»ì»e*f. 4i. 

Ter\f mie di titleidaitij ,t*f. 44: 

LIBRO TERZO. - •” 

***\ ’*”« 

A f are il Giallo Doro in yetn . t+f.fj 
Colore di Granato. cap, 4<?, ' « 

Colore di Amatilo. cap. 47* , \ 

t Colore di Zaffiro. cap; 

Colore di Z tjjfiro pii* (tedio, cap, 49, ; *-V r 

Colore Sero, cap. 50. ■<, * -, ,v, '* 

^ Colore nero più bell», capi} r. e • 

Alt** # e *° pi* bello .cap. $m, 
tateimo bello, cap. pj.j ^ l 
tateimo bello e pii* biancone ap. $4, 

.A fare mar m or ino , eap.-fy. 

Ter leghino ih lattino 9. cap . 5 $ . 

, Roffo in corpo, cap. < 7. 
fritta di crijl allo di montign*. cap. /g* 
Colere di feria in criflall». eafi.fS». 

. ' < *\ _i > . 

LIBRO QV ARTO. 

- , / * 

A Calcinai# il piombo, cap. (fai ; 

^ farii yetro di piombo, cap. dìi 
Modo di lavorare detto yetro. cap. ’ 

Vetro di piombo in colore di fmer aldino 
mar «»ì gito fo , cap. 64. 

Altri verde fmeraldino maraaigliofe fò~ 
pra tatti i verdi, cap, 6f. 

Colore di Topato ih yetro di piombi 

cap. 6 6. 

Colore cglejle* 0 fere di Galera mari* a in / 
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Vetri di flamba. 16 f fj ; 
y Celare Jfcttófcft fi M # 4 ** fi ***** ; 
capitole 49 . 

Colore di' 1**§& y idflfb 1 fi. piombo . 

ad f troie 47.. 

\ rem» dftmeebM otite a- *»«*«. 

*dp. 49 » j * 



Catare di bffth, Bitytj* epff*. 

Meda de tinge** di Montagna, 

fen^ * fi$ld*reii6èetà?e jfrfioera caf. 7 et. 

Calore di Blufeio,XììMtb ’fofSt io fidale 
* CtrafiU^em Gnjhri#£i 7 r. 

C . ' . % • w 



libro 




-V fc . 

M odo d i preparar* fi eri fittiti drnboHfa- 
gnd.caf.71. 



Modo dt fare lo Smeraldo Orientale taf 7 , 
Smeraldi pi n carie hiidi colóre. cap 73. 
Jtfare Taf adì [inerbi di piu Vaga. 007.74. 

- rifare fmeraldo belli jjimo. caf. 7$, 
Topa^jO Orientale t caf 76- 

Gri Topazio Orientale . cap. 77 . 

Colore celiai e., cap. 79. J' "' " * 

Colore celeste col violino ; cap. 77 ; 

Zafra Orientale, cap. 80 . 

* l . Zaffiro orientale carico di colore caf , 9\ % . 
Ingranato Or iemale. top. 9 2,. 

- ingranato Orientale pili carie*, top. 9 9., 
dltro Ingranato bello. 9 4. 

MuHertiihtnu ftr le f afe t < loro coleri a , 

c. v ■ *V ;• ■: ■ n«u. 



V 



7 Modo di fere ti f&predate fa. tle, e imitate 
•ini fòrte di gioie 9 meraHÌ^iofì , e non più 
vjéio. <*}■$$. ^ , 

Mode di finti* puffi di tutti i coleri durifi m 



Nì 



r 



LIBRÒ SESTO- 

*■ X 

• V * ♦ 

rii con lé fuati fi finn* tutti 
Smetti. * 4 p,%f\ y * 

Smetto bìepco lettere cep . fg\ w 
Smeli* turchino, cep. 90. 

Altro smeltoefejorol cep. gli. 
Smetto bende, cep: 91 . 

Smelfo vtrde, cep £ 93. 
nitrosmalto verde. cep $4. . 

Smotto nero; cep': SS . v ' 

Smalti nero. cep. <)*. 

Altro Stantio nero, c tp 3^ 

Smalto euuinatto cap. >jr v # * 

Smetto pepenej&o cep. jJ m 

Smelo* 'giM. cep. jp>. . . 

SnmlOfi-cetefie.cep: too; 

Smetta viotitoieppucu. 

• v J 

ima settimo, et 

.* ultimo.- 



L Acca gialla per dipinger*', d'a ifieridi 
CÒKefire^aft. ro$ 

A cenere lé lecca di RofelaCci' y Fior4Ìtfi t » 

Jti»^ riffe y r ioti r offenda ogni fitteli erbe 

yirdk.caf.tSpi * K 
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Modo di fari il R ojf eh ier*#r»u*to .mifi 
Rojfo trqfparente. capigi?. 

Modo di fi ff are il\plfo ftr il Refi estero d a 
/malfare oro, taf Ami o. 

Vetriolo di yenere,ehe cominci* i n quefio , 
nella fine del cap. jt. a 27 . eap m iji. 

V e trio lo di rame , alt rtmenti detto in V e- 
nere fin\a cor refi ni t del quale fi catta il rem 
tro acce fi augurino co fa m atagl tofa.eép 
Modo di cattare ilyeteitlo di dette atqttt 

(•ferite, capjifj. 



il fine; x 



\ 
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